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Please  make  the  following  changes  in  your  copy  of  this  publication: 

Page  13 — Reflectance  for  Plains  at  Auburn,  Alabama,  should  read  74.1,  not  47.1. 

Page  16 — Variety  under  T^  should  read  Rex,  not  Plains  (13th  variety). 

Page  48 — Seed  index  under  Varieties  Combining  Locations  should  read: 

P7  11.9 

P8  i2.1 

Pima  S-2  11.9 

2-2-2-3  11.4 

P6  12.5 

P9  12.6 

CB  58  11.9 

1048  12.9 

Pima  S-l  12.3 

P3  11.7 

Seed  index,  third  column  at  bottom  of  page  should  read: 

1048  12.9 
P9  12.6 
P6  12.5 
Pima  S-l  12.3 
P8  12.1 
P7  11.9 
CB  58  11.9 
Pima  S-2  11.9 
P3  11.7 
2-2-2-3  11.4 

Page  51 — Under  Color  of  Raw  Cotton,  the  left  column  should  also  read  "Reflectance"; 

the  right  column  should  also  read  "Yellowness". 
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RESULTS  OF  1961  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TESTS  V 


by  Cooperating  Agricultural  Experiment  Stations : 


Alabama 

Arizona 

Arkansas 

California 

Georgia 

Louisiana 

Mississippi 

Missouri 


Nevada 
New  Mexico 
North  Carolina 
Oklah  oma 
South  Carolina 
Tennessee 
Texas 


The  Regional  Cotton  Variety  Testing  program  developed  from  considerations  of  the  Joint  Cotton 
Breeding  Policy  Committee  and  from  plans  of  the  National  Cotton  Variety  Testing  Committee. 
The  program  began  in  1960,  and  ARS  34-30  gave  the  results  from  that  season.     The  present 
report,  ARS  34-43,  records  results  from  the  1961  season.     In  the  second  year  of  the  program 
Nevada  was  added  to  the  list  of  cooperating  states,  and  the  regional  testing  program  of 
extra-long  staple  Pima  cotton  was  included.    Advances  in  small-scale  spinning  techniques  make 
it  possible  to  obtain  both  fiber  and  spinning  data  for  all  regions  in  1961. 


REGIONS  AND  LOCATIONS 

On  the  basis  of  past  experience  and  knowledge  of  the  soils,  climate,  and  production  practices 
of  the  different  areas,  five  regional  cotton  variety  tests  were  organized  for  testing  upland 
cotton.     The  extra-long  staple  Pima  cotton  tests  were  conducted  in  Texas,  New  Mexico,  and 
Arizona . 

The  regions  and  the  stations  participating  during  the  1961  season  are  listed  below,  and  the 
map  shows  the  geographic  location  of  the  tests. 

In  1961  the  Greenville,  Tex.,  station  was  closed  and  no  usable  data  were  recorded  from  tests 
planted  at  Fort  Pillow,  Tenn.,  and  Shatter,  Calif.     Fiber  and  spinning  data  frpm  Beeville, 
Tex.;  Crossville,  Ala.,  and  Logandale,  Nev.  were  not  obtained.     Yield  data  for  these  stations 
are  recorded  on  page  56. 


EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Upper  Coastal  Plain  Experiment  Station, 
Pee  Dee  Experiment  Station, 
Coastal  Plain  Experiment  Station, 
Georgia  Agricultural  Experiment  Station, 
Alabama  Agricultural  Experiment  Station, 
Sand  Mountain  Substation, 

Mississippi  Agricultural  Experiment  Station, 
West  Tennessee  Agricultural  Experiment  Station, 


Rocky  Mount,  N.  C. 
Florence,  S.  C. 
Tifton,  Ga. 
Experiment,  Ga. 
Auburn,  Ala. 
Crossville,  Ala. 
State  College,  Miss. 
Jackson,  Tenn. 


1/  Agronomic  data  and  fiber  samples  were  provided  by  Alabama,  Arizona,  Arkansas,  California, 
Georgia,  Louisiana,  Mississippi,  Missouri,  Nevada,  New  Mexico,  North  Carolina,  Oklahoma,  South 
Carolina,  Tennessee,  and  Texas.     Fiber  and  spinning  data  were  determined  by  U.S.  Cotton  Fiber 
Laboratory,  Knoxville,  Tenn.     Data  were  analyzed  and  prepared  for  publication  by  C.  F.  Lewis 
and  T.  Kerr,  Crops  Research  Division,  Agricultural  Research  Service,  U.S.  Department  of 
Agriculture,  Beltsville,  Md.,  with  the  assistance  of  E.  L.  Cox  and  G.  D.  Bearden  of  Biometrical 
Services . 

2/  Names,  titles,  and  location  of  committee  members  are  listed  in  ARS  34-30  "Results  of  1960 
Regional  Cotton  Variety  Tests  by  Cooperating  Agricultural  Experiment  Stations,"  September  1961. 


DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Delta  Branch  Experiment  Station, 
Delta  Branch  Experiment  Station, 
Northeast  Louisiana  Experiment  Station. 
Arkansas-Delta  Substation, 
Southeast  Missouri  Research  Center, 
West  Tennessee  Experiment  Station, 
Lauderdale  County 


Stoneville,  Miss. 
Tunica,  Miss. 
St.  Joseph,  La. 
Clarkedale,  Ark. 
Sikeston,  Mo. 
Fort  Pillow,  Tenn. 


TEXAS- OKLAHOMA- ARKAN  SA  S- LOUI S IANA 
REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Oklahoma  Agricultural  Experiment  Station, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  1, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  15, 
Southwest  Branch  Experiment  Station, 
Red  River  Valley  Experiment  Station, 


Stillwater,  Okla. 
College  Station,  Tex. 

Beeville,  Tex. 

Weslaco,  Tex. 
Hope,  Ark. 
Bossier  City,  La. 


PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  8, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  8, 
High  Plains  Research  Foundation, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  12, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  7, 
Irrigation  Experiment  Station, 
Sandy  Land  Research  Station, 
Cotton  Research  Station, 


Lubbock,  Tex. 

Brownfield,  Tex. 
Halfway,  Tex. 

Chillicothe,  Tex. 

Spur,  Tex. 
Altus,  Okla. 
Mangum,  Okla. 
Chickasha,  Okla. 


WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


U.S.  Cotton  Field  Station, 
Southwestern  Irrigation  Field  Station, 
Southern  Nevada  Field  Station, 
University  of  Arizona, 

Yuma  Valley  Station, 

Cotton  Research  Station, 

Marana  Experimental  Farm, 
New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station, 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  9,  Soils  and  Crops  Unit, 


Shafter,  Calif. 
Brawley,  Calif. 
Logandale,  Nev. 

Yuma,  Ariz. 
Tempe,  Ariz. 
Tempe,  Ariz. 
University  Park,  N.  Mex 

Pecos,  Tex. 


EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

University  of  Arizona, 

Yuma  Valley  Station,  Yuma,  Ariz. 

Cotton  Research  Center,  Tempe,  Ariz. 

(Outlying  tests),  Safford,  Ariz. 

Marana  Experimental  Farm,  Marana,  Ariz. 

New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station,  University  Park,  N.  Mex 
Texas  Agricultural  Experiment  Station, 

Substation  No.  17  (Ysleta)  El  Paso,  Tex. 
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DESIGN  AND  ANALYSIS 


The  guiding  principal  behind  this  testing  program  was  to  make  it  so  flexible  that  tests  al- 
ready being  conducted  in  the  States  could  be  incorporated  into  the. regional  plan  with  slight 
modification.    For  this  reason,  details  of  design,  plot  size,  cultural  practices,  number  of 
entries,  and  sampling  method  were  left  to  the  discretion  of  the  participating  local  stations. 
Although  these  details  were  not  rigidly  standardized,  all  tests  were  conducted  by  experienced 
personnel  using  sound  experimental  designs  and  procedures. 

Acala  4-42,  Lankart  57,  Deltapine  15,  and  Coker  100A  were  selected  as  national  standards  and 
were  planted  at  all  locations.     These  varieties  were  chosen  to  represent  Western,  Plains, 
Delta,  and  Eastern  types  of  cotton,  respectively,  and  to  provide  checks  for  inter- regional 
comparisons.    Within  each  region,  the  participating  stations  selected  a  group  of  regional 
standard  varieties  that  were  common  to  all  tests  within  a  region.     Each  station  could  enter 
optional  varieties  of  local  interest,  but  data  from  the  few  optional  entries  were  not 
included  in  this  report. 

The  operations  and  measurements  required  for  the  development  of  data  on  yield  and  such  other 
agronomic  characters  as  boll  size  and  lint  percentage  were  performed  by  personnel  at  the 
cooperating  stations.     Fiber  samples  were  sent  to  the  U.S.  Cotton  Fiber  Laboratory, 
Knoxville,  Tenn. ,  where  fiber  and  spinning  tests  were  made.     All  data  were  assembled  in  the 
Cotton  and  Cordage  Fibers  Research  Branch,  Crops  Research  Division,  ARS,  U.S.  Department  of 
Agriculture,  Beltsville,  Md.,  and  analyzed  with  electronic  computers  by  Biometrical  Services. 

The  number  of  replications  for  yield  data  ranged  from  4  to  8,  but  a  great  majority  of  tests 
had  6  replications.     Boll,  seed,  fiber,  and  spinning  data  were  based  on  2  replications  from 
each  variety  at  all  stations.    A  randomized  block  analysis  was  employed,  although  some 
tests  were  planted  in  lattice  designs.     Separation  of  means  was  by  Duncan's  Multiple  Range 
method  at  the  0.05  level  of  probability. 


EXPLANATION  OF  TABLE  HEADINGS  AND  SYMBOLS 


Yield 


The  mean  production  of  the  plots  harvested, 
expressed  in  pounds  of  lint  per  acre. 


Boll  Size 


(a)  Average  weight,  in  grams,  per  boll  of 
seed  cotton. 


(b)  The  number  of  bolls  of  seed  cotton 
required  to  weigh  1  pound. 


Lint  % 


The  weight  of  lint  ginned  from  a  sample  of 
seed  cotton  expressed  as  a  percentage  of 
the  weight  of  seed  cotton. 


Seed  Index 


The  weight  of  100  seed,  in  grams. 


Ginned  Lint  (Length) 


Length  measured  on  the  Servo  Fibrograph 
from  samples  composed  of  random  pinches 
taken  directly  out  of  the  ginned  lint. 


U.H.M.  (Upper  Half  Mean) 


The  length  in  inches  of  the  half  of  the 
fibers  by  weight  which  contains  the  longer 
fibers.     Values  for  U.H.M.  approximates 
classer's  staple. 


Mean 


The  average  length  in  inches  of  all  fibers 
longer  than  1/4  inch. 


Uniformity 


The  ratio  of  mean  length  to  U.H.M. 
expressed  in  percentage. 
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Micronaire 

To 

Tl 


Drawing  Sliver  (Length) 

Arealometer  Measurements 

A 

D 


22's 

Colorimeter  Measurements 
Reflectance  (Rtf) 

Yellowness  (+b) 

C.V. 
N.S. 


The  fineness  of  the  sample  taken  from  the 
ginned  lint  measured  by  the  Micronaire  and 
expressed  in  standard  (curvilinear  scale) 
Micronaire  units. 

The  fiber  strength  of  a  bundle  of  fibers 
measured  on  the  Stelometer  with  the  two 
jaws  holding  the  fiber  bundle  tightly 
appressed.     Strength  is  expressed  in  terms 
of  grams  per  grex. 

The  fiber  strength  of  a  bundle  of  fibers 
measured  on  the  Stelometer  with  two  jaws 
holding  the  fiber  bundle  separated  by  an 
1/8  inch  spacer.     Strength  is  expressed  in 
terms  of  grams  per  grex. 

The  percentage  elongation  at  break  of  the 
center  1/8  inch  of  the  fiber  bundle 
measured  for  Tj_  strength  on  the  Stelometer. 

Length  measured  on  the  Servo  Fibrograph 
from  samples  taken  from  the  second  drawing 
sliver.     Definitions  of  U.H.M.,  Mean  length, 
and  Uniformity  are  the  same  as  given  under 
"Ginned  Lint  (Length)." 


"A"  is  a  measure  of  the  external  surface 
area  of  the  fibers  of  a  given  volume  of 
fibrous  material  expressed  in  terms  of 
square  millimeters  per  cubic  millimeter  of 
fibrous  material. 

Difference  between  the  values  of  the 
specific  area  determined  at  high  pressure 
(Apj)  and  the  value  of  specific  area 
determined  at  standard  pressure  (the  "A" 
measured  above).     "D"  is  presumably  a 
measure  of  the  flatness  of  the  fiber 
ribbon;  i.e.,  the  higher  the  "D"  value, 
the  more  ribbonlike  are  the  fibers . 

The  yarn  strength  of  22's  (actually  27  tex) 
as  determined  from  a  small  scale  (50  gram) 
test. 

These  were  determined  by  the  Nickerson- 
Hunter  Colorimeter  (Spinlab  Model'). 

R(j  is  a  measure  of  the  percentage  of 
relectance;  the  higher  the  value,  the 
lighter  is  the  cotton. 

Hunter's  +b  value  is  a  measure  of  increasing 
yellowness  of  the  cotton. 

Coefficient  of  variability. 

Nonsignificant. 
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Lower  case  letters  following  means 


Means  followed  by  the  same  letter  cannot  be 
considered  significantly  different  at  the 
0.05  level  of  probability. 


TEST  RESULTS 

The  test  results  are  presented  in  a  series  of  tables  designed  to  furnish  reliable  information 
on  the  performance  of  cotton  varieties  in  experimental  tests  across  the  United  States  in 
1961.     No  interpretation  of  these  data,  other  than  the  indication  of  significant  difference 
among  means  based  on  the  analysis  of  variance,  is  presented  in  this  publication. 

In  the  summary  of  data  for  individual  stations,  the  varieties  are  arranged  in  descending 
order  of  yield  of  lint  per  acre.    Analysis  of  variance  of  yield  was  calculated  for  each 
individual  station. 

In  the  regional  summaries,  each  character  is  ranked  separately  in  descending  order  and  the 
significant  difference  among  means  are  indicated.     For  easy  examination,  the  mean  performance 
of  a  variety  for  all  measurements  were  retabulated  into  a  single  table  for  each  region. 

The  mean  performance  of  the  stations,  within  each  region,  are  also  presented. 


ACKNOWLEDGMENTS 

The  success  of  the  Regional  Cotton  Variety  Tests  was  due  to  the  interest  and  diligence  of 
many  workers  who  conducted  the  tests,  processed  the  fiber  samples,  tabulated  the  information, 
analyzed  the  data,  and  prepared  this  publication.  Going  from  East  to  West  the  following 
workers  have  been  primarily  responsible  for  conducting  the  tests  and  furnishing  the  data: 

A.  Jones  and  J.  A.  Lee,  Raleigh,  N.  C. 

J.  P.  Pitner,  D.  C.  Harrell,  and  F.  M.  Harrell,  Florence,  S.  C. 
S.  A.  Parham,  Tifton,  Ga.  ;  B.  S.  Hawkins,  Experiment,  Ga. 

A.  L.   Smith  and  L.  J.  Chapman ,•  Auburn ,  Ala.;  S.  E.  Gissendanner ,  Crossville,  Ala. 
J.  B.  Dick,  Stoneville,  Miss.;  G.  D.  Green,  State  College,  Miss. 

C.  R.  Graves.  J.  B.  Pate,  E.  N.  Duncan,  P.  R.  Ewald,  C.  B.  Landstreet,  and  S.  Worley, 

Knoxville,  Tenn. ;  J.  R.  Overton,  Jackson,  Tenn. 
W.  P.  Sappenfield,  Sikeston,  Mo. 

Charles  Hughes,  Fayetteville ,  Ark.;  Wallace  Williams,  Clarkedale,  Ark. 

F.  W.  Self,  Baton  Rouge,  La.;  J.  A.  Hendrix,  St.  Joseph,  La.;  J.  Y.  Oakes, 
Bossier  City,  La. 

J.  C.  Murray  and  J.  W.   Simmons,  Stillwater,  Okla.;  E.   S.  Oswalt,  Chickasha,  Okla. 

G.  A.  Niles  and  T.  R.  Richmond,  College  Station,  Tex.;  E.  M.  Neal  and  J.  R.  Gipson, 
Beeville,  Tex. ;  J.  L.  Hubbard  and  W.  R.  Cowley,  Weslaco,  Tex. ;  L.  L.  Ray,  Lubbock, 
Tex.;  W.  P.  Hatchett,  Spur,  Tex.;  J.  Roy  Quinby  and  Keith  Lahr,  Chillicothe,  Tex.; 
E.  Collister,  Halfway,  Tex.;  E.  L.  Thaxton,  Jr.,  Pecos,  Tex.;  P.  J.  Lyerly  and 

E.  P.  Spivey,  El  Paso,  Tex. 
Glen  Staten  and  R.  L.  Wood,  University  Park,  N.  Mex. 

W.  D.  Fisher,  L.  L.  Patterson,  C.  V.  Feaster,  and  E.  L.  Turcotte,  Tempe,  Ariz.; 

R.  E.  Briggs,  Tucson,  Ariz. 
R.  K.  Peterson,  Logandale,  Nev. 

P.  H.  van  Schaik,  Brawley,  Calif.;  J.  H.  Turner  and  M.  Lehman,  Shatter,  Calif. 

The  interest  and  cooperation  of  the  commercial  cottonseed  firms  of  the  United  States  is  also 
acknowledged.    For  the  most  part  seed  for  planting  of  the  regional  entries  were  contributed 
by  the  commercial  firms.     Seed  of  the  four  varieties  used  as  national  standards  were  supplied 
gratis  by  commercial  seed  organizations  or  firms.     The  names  of  the  national  standards  and 
the  firms  which  supplied  them  follow:    Acala  4-42,  California  Planting  Cotton  Seed 
Distributors,  Shatter,  Calif.;  Lankart  57,  Lankart  Seed  Farms,  Waco,  Tex.;  Deltapine  15, 
Delta  and  Pine  Land  Company,  Scott,  Miss.;  Coker  100A," Coker's  Pedigreed  Seed  Company, 
Hartsville,  S.  C.    All  varieties  were  grown  to  obtain  experimental  data  and  their  selection 
as  national  and  regional  standards  does  not  constitute  .endorsement  by  the  U.S.  Department  of 
Agriculture  or  the  cooperating  State  Agricultural  Experiment  Stations. 


-  5  - 


1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Ginned  Lint 

:  Yield 

:Boll  Size: 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:  Lbs 

Lint 

: Grams  Per: 

/o 

Index 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

■  T0 

:  Per 

Acre 

:     Boll  : 

ity 

Auburn  56 

768 

a 

6.37 

35 

7 

11.6 

1.07 

.89 

82 

4.17 

3.44 

Dixie  King 

730 

ab 

7.92 

36 

9 

12.8 

1.08 

.91 

84 

4.29 

3.68 

Empire  WR  61 

718 

ab 

7.93 

36 

7 

13.1 

1.07 

.88 

82 

3.91 

3.63 

Plains 

706 

abc 

6.77 

36 

1 

12.0 

1.08 

.88 

81 

4.00 

3.61 

Stoneville  7 

694 

bed 

6.31 

38 

2 

11.0 

1.10 

.93 

84 

4.89 

3.53 

Coker  100A 

690 

bed 

6.32 

36 

9 

10.8 

1.11 

.91 

82 

4.36 

3.45 

Acala  4-42 

647 

cd 

7.53 

37 

1 

12.3 

1.08 

.93 

85 

4.03 

3.87 

Deltapine  15 

629 

d 

5.72 

38 

3 

10.2 

1.08 

.89 

82 

4.40 

3.48 

Lanka rt  57 

511 

e 

8.53 

37 

0 

14.8 

1.05 

.87 

83 

4.35 

2.99 

Locations  Combining  Nine  Varieties 


:  Boll 

Ginned  Lint 

Yield 

:  Size 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Location  : 

Lbs.  Lint 

:  No.  Per 

/o 

Index 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

:  naire 

Per  Acre 

:  Pound 

ity 

Jackson,  Tenn. 

935 

62 

35 

3 

18.1 

1.14 

.99 

86 

4.23 

3.41 

St.  College,  Miss. 

527 

61 

36 

9 

12.7 

1.10 

.94 

85 

4.40 

3.98 

Sand  Mt. ,  Ala. 

744 

62 

37 

2 

12.7 

Auburn ,  Ala . 

910 

65 

40 

8 

10.7 

.99 

.80 

81 

4.85 

3.61 

Experiment,  Ga. 

830 

60 

35 

5 

13.5 

1.19 

1.02 

85 

4.48 

3.21 

Tifton,  Ga. 

394 

82 

40 

5 

9.8 

.90 

.73 

81 

4.63 

3.57 

Florence,  S.  C. 

491 

61 

33 

3 

12.8 

1.16 

.93 

80 

3.50 

3.33 

Rocky  Mount,  N.  C. 

668 

73 

36 

4 

11.2 

1.08 

.89 

82 

3.77 

3.53 

Boll  Size,  Grams  Per  Boll  Lint  % 


.05% 

Level 

.05 

Level 

Seed 

Index 

Lankart  57 

8.53  a 

Deltapine  15 

38.3 

a 

Lankart  57 

14.8 

a 

Empire  WR  61 

7.93  b 

Stoneville  7 

38.2 

a 

Empire  WR  61 

13.1 

b 

Dixie  King 

7.92  b 

Acala  4-42 

37.1 

b 

Dixie  King 

12.8 

be 

Acala  4-42 

7.53  c 

Lankart  57 

37.0 

b 

Acala  4-42 

12.3 

cd 

Plains 

6.77  d 

Dixie  King 

36.9 

b 

Plains 

12.0 

de 

Auburn  56 

6.37  e 

Coker  100A 

36.9 

b 

Auburn  56 

11.6 

e 

Coker  100A 

6.32  e 

Empire  WR  61 

36.7 

b 

Stoneville  7 

11.0 

f 

Stoneville  7 

6.31  e 

Plains 

36.1 

be 

Coker  10 OA 

10.8 

f 

Deltapine  15 

5.72  f 

Auburn  56 

35.7 

c 

Deltapine  15 

10.2 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Variety 

:  Ti 

El 

:          Drawing  Sliver 

:    A  : 

D 

•  22's 

:     Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:  Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

Auburn  56 

1.75 

7.9 

1.11 

.89 

80 

490 

43 

123 

76.4 

8.4 

Dixie  King 

1.76 

6.8 

1.12 

.90 

80 

479 

39 

123 

76.4 

8.5 

Empire  WR  61 

1.76 

6.8 

1.10 

.88 

79 

499 

46 

121 

77.0 

8.3 

Plains 

1.74 

7.3 

1.12 

.89 

80 

493 

40 

123 

72.6 

8.4 

Stoneville  7 

1.71 

7.5 

1.13 

.91 

80 

439 

31 

119 

76.1 

8.9 

Coker  100A 

1.75 

7.8 

1.13 

.89 

78 

473 

40 

121 

76.6 

8.5 

Acala  4-42 

2.02 

7.8 

1.12 

.93 

82 

498 

45 

139 

76.9 

8.6 

Deltapine  15 

1.82 

8.7 

1.11 

.88 

79 

469 

37 

123 

76.3 

8.8 

Lankart  57 

1.55 

9.5 

1.07 

.85 

79 

472 

45 

101 

74.7 

9.0 

Locations  Combining  Nine  Varieties 


Location 

Tl 

El 

Drawing  Sliver 

A 

D 

22's 

Color  of  Raw  Cotton 

U.H.M. 

Mean 

Uni- 
form- 
ity 

Reflectance 

Yellow- 
ness 

Jackson,  Tenn. 

1. 

80 

7.9 

1. 

17 

.94 

St.  College,  Miss. 

2. 

01 

6.8 

1. 

16 

.95 

Sand  Mt. ,  Ala. 

Auburn,  Ala. 

1. 

69 

7.4 

1. 

01 

.80 

Experiment,  Ga. 

1. 

72 

8.3 

1. 

22 

1.03 

Tift on,  Ga. 

1. 

57 

7.0 

92 

.73 

Florence,  S.  C. 

1. 

82 

9.1 

1. 

18 

.92 

Rocky  Mount,  N.  C. 

1. 

74 

8.0 

1. 

11 

.86 

80 

484 

45 

127 

78 

2 

8.1 

82 

468 

39 

132 

76 

1 

8.6 

78 

431 

28 

103 

72 

4 

9.1 

84 

468 

41 

128 

77 

0 

8.5 

79 

444 

29 

101 

73 

7 

9.0 

78 

542 

53 

130 

77 

8 

8.6 

76 

517 

50 

128 

75 

9 

8.3 

Ginned  Lint  Ginned  Lint  Ginned  Lint 

U.H.M.  Mean  Uniformity 


Coker  100A 

1.11 

a 

Stoneville  7 

.93 

a 

Acala  4-42 

86 

a 

Stoneville  7 

1.10 

ab 

Acala  4-42 

.93 

a 

Stoneville  7 

84 

ab 

Acala  4-42 

1.09 

be 

Coker  10  OA 

.91 

ab 

Dixie  King 

84 

ab 

Deltapine  15 

1.08 

cd 

Dixie  King 

.91 

ab 

Lankart  57 

83 

b 

Dixie  King 

1.08 

cd 

Auburn  56 

.89 

be 

Auburn  56 

83 

b 

Plains 

1.08 

cd 

Deltapine  15 

.89 

be 

Deltapine  15 

82 

b 

Auburn  56 

1.08 

cd 

Plains 

.88 

c 

Coker  100A 

82 

b 

Empire  WR  61 

1.07 

d 

Empire  WR  61 

.88 

c 

Empire  WR  61 

82 

b 

Lankart  57 

1.05 

e 

Lankart  57 

.88 

c 

Plains 

82 

b 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Micronaire 


Stoneville  7 

4.89 

a 

Deltapine  15 

4.40 

b 

Coker  100A 

4.36 

b 

Lankart  57 

4.35 

b 

Dixie  King 

4.29 

b 

Auburn  56 

4.17 

be 

Acala  4-42 

4.03 

c 

Plains 

4.00 

c 

Empire  WR  61 

3.91 

c 

Acala  4-42 

3. 

87 

a 

Dixie  King 

3. 

68 

b 

Empire  WR  61 

3. 

63 

be 

Plains 

3. 

61 

be 

Stoneville  7 

3. 

53 

cd 

Deltapine  15 

3. 

.48 

d 

Coker  100A 

3. 

,45 

d 

Auburn  56 

3. 

44 

d 

Lankart  57 

2. 

,99 

Tl 


Acala  4-42 

2.02 

a 

Lankart  57 

9. 

.  5 

a 

Deltapine  15 

1.82 

b 

Deltapine  15 

8. 

,  7 

b 

Dixie  King 

1.76 

b 

Auburn  56 

7; 

,9 

c 

Empire  WR  61 

1.76 

b 

Acala  4-42 

7. 

.8 

e 

Auburn  56 

1.75 

b 

Coker  100A 

7. 

.8 

c 

Coker  100A 

1.75 

b 

Stoneville  7 

7. 

.5 

'  cd 

Plains 

1.74 

b 

Plains 

7. 

,3 

d 

Stoneville  7 

1.71 

b 

Empire  WR  61 

6. 

.8 

e 

Lankart  57 

1.55 

c 

Dixie  King 

6. 

,8 

e 

Drawing  Sliver  Drawing  Sliver 

U.H.M.  Mean 


Stoneville  7 

1.13  a 

Acala  4-42 

.93 

a 

Coker  100A 

1.13  a 

Stoneville  7 

.91 

ab 

Acala  4-42 

1.12  ab 

Dixie  King 

.90 

ab 

Dixie  King 

1.12  ab 

Auburn  56 

.90 

ab 

Plains 

1.12  ab 

Plains 

.90 

ab 

Deltapine  15 

1.11  ab 

Coker  100A 

.89 

b 

Auburn  56 

1.11  ab 

Deltapine  15 

.88 

be 

Empire  WR  61 

1.10  b 

Empire  WR  61 

.88 

be 

Lankart  57 

1.07  c 

Lankart  57 

.85 

c 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Drawing  Sliver 
Uniformity 


Acala  4-42 

82 

a 

Auburn  56 

80 

ab 

Stoneville  7 

80 

ab 

Dixie  King 

80 

b 

Plains 

80 

b 

Lankart  57 

79 

b 

Empire  WR  61 

79 

b 

Deltapine  15 

79 

b 

Coker  100A 

78 

b 

A 


Empire  WR  61 

499 

a 

Acala  4-42 

498 

a 

Plains 

493 

ab 

Auburn  56 

490 

ab 

Dixie  King 

479 

be 

Coker  100A 

473 

c 

Lankart  57 

472 

c 

Deltapine  15 

469 

c 

Stoneville  7 

439 

D 


Empire  WR  61 

46 

a 

Acala  4-42 

45 

ab 

Lankart  57 

45 

ab 

Auburn  56 

43 

abc 

Coker  100A 

40 

bed 

Plains 

40 

bed 

Dixie  King 

39 

cd 

Deltapine  15 

37 

d 

Stoneville  7 

31 

22's 


Acala  4-42 

139 

a 

Dixie  King 

123 

b 

Deltapine  15 

123 

b 

Auburn  56 

123 

b 

Plains 

123 

b 

Empire  WR  61 

121 

b 

Coker  100A 

'l21 

b 

Stoneville  7 

119 

b 

Lankart  57 

101 

Color  of  Raw  Cotton 
Reflectance 


Empire  WR  61 

77 

0  N.S 

Acala  4-42 

76 

9  " 

Coker  100A 

76 

6  " 

Auburn  56 

76 

4  " 

Dixie  King 

76 

4  " 

Deltapine  15 

76 

3  " 

Stoneville  7 

76 

1  " 

Lankart  57 

74 

7  " 

Plains 

72 

6  " 

Color  of  Raw  Cotton 
Yellowness 


Lankart  57 

9.0 

a 

Stoneville  7 

8.9 

a 

Deltapine  15 

8.8 

ab 

Acala  4-42 

8.6 

be 

Dixie  King 

8.5 

cd 

Coker  100A 

8.5 

cd 

Auburn  56 

8.4 

cd 

Plains 

8.4 

cd 

Empire  WR  61 

8.3 

d 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Rocky  Mount,  North  Carolina 


Boll 

Ginned  Lint 

:  Yield 

Size 

:  Lint  : 

Seed  : 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:      Lbs.  Lint 

No.  Per  :    %  : 

Index  : 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: na  i  re 

:      Per  Acre 

Pound 

ity 

Auburn  56 

744  a 

80 

35.4 

10.4 

1.08 

.89 

83 

3.65 

3.44 

Coker  10 OA 

740  a 

78 

36.3 

10.6 

1.14 

.95 

83 

3.86 

3.40 

Deltapine  15 

711  ab 

85 

38.2 

9.6 

1.08 

.90 

83 

3.  93 

3.46 

Dixie  King 

670  abc 

66 

36.7 

11.4 

1.06 

.94 

88 

3.78 

3.74 

Acala  4-42 

652  abc 

71 

35.1 

11.  9 

1.11 

.90 

81 

3.48 

3.78 

Plains 

642  abc 

78 

35.3 

11.2 

1.06 

.85 

80 

3.17 

3.69 

Empire  WR  61 

607  be 

67 

36.1 

11.7 

1.06 

.81 

77 

3.17 

3.69 

Lankart  57 

566  c 

57 

35.8 

13.7 

1.08 

.90 

83 

4.03 

3.03 

C.V. 

11.7% 

/ 

Florence,  South  Carolina 

Auburn  56 

603  a 

65 

32.1 

13.0 

1.17 

.92 

78 

3.63 

3.23 

Dixie  King 

587  ab 

52 

32.3 

14.3 

1.18 

.97 

82 

3.64 

3.26 

Empire  WR  61 

572  abc 

50 

30.9 

14.5 

1.15 

.91 

79 

3.21 

3.44 

Pla  ins 

512  bed 

63 

31.9 

13.1 

1.18 

.95 

81 

3.41 

3.46 

Stoneville  7 

494  cd 

71 

35.2 

11.2 

1.16 

.95 

82 

4.00 

3.16 

Coker  10  OA 

477  d 

68 

32.7 

11.8 

1.19 

.94 

78 

3.60 

3.33 

Deltapine  15 

443  de 

77 

35.7 

10.4 

1. 16 

.92 

79 

3.69 

3.54 

Lankart  57 

369  ef 

47 

34.5 

15.2 

1.14 

.89 

78 

3.10 

2.94 

Acala  4-42 

361  f 

61 

34.2 

11.5 

1.14 

.94 

82 

3.28 

3.60 

C.V. 

15.3% 

Tifton,  Georgia 

Coker  10  OA 

468  a 

90 

40.3 

8.5 

.91 

.71 

78 

4.50 

3.56 

Stoneville  7 

436  ab 

95 

42.9 

8.5 

.90 

.74 

83 

5.32 

3.56 

Empire  WR  61 

421  ab 

71 

40.5 

11.1 

.91 

.74 

81 

4.29 

3.58 

Auburn  56 

421  ab 

89 

38.2 

9.5 

.90 

.74 

82 

4.30 

3.48 

Acala  4-42 

396  be 

72 

42.1 

10.1 

.90 

.76 

84 

4.51 

4.10 

Deltapine  15 

385  be 

97 

43.1 

8.5 

.88 

.73 

82 

5.20 

3.51 

Plains 

383  be 

84 

39.6 

9.7 

.90 

.70 

77 

4.47 

3.  61 

Dixie  King 

360  c 

73 

39.7 

10.2 

.89 

.73 

82 

4.65 

3.64 

Lankart  57 

279  d 

66 

38.6 

12.4 

.91 

.75 

82 

4.44 

3.15 

C.V. 

10.6% 

Experiment , 

Georgia 

Plains 

925  a 

64 

35.8 

12.8 

1.19 

1.00 

84 

4.45 

3.32 

Empire  WR  61 

912  a 

55 

36.3 

13.9 

1.16 

.99 

'  85 

4.14 

3.38 

Auburn  56 

908  a 

67 

34.9 

12.7 

1.19 

.99 

83 

4.41 

3.17 

Acala  4-42 

866  ab 

54 

34.5 

14.7 

1.22 

1.06 

87 

4.06 

3.56 

Dixie  King 

864  ab 

51 

36.4 

14.2 

1.20 

1.04 

86 

4.71 

3.50 

Coker  100A 

782  b 

67 

35.8 

12.1 

1.23 

1.04 

84 

4.76 

3.00 

Deltapine  15 

782  b 

71 

35.9 

11.5 

1.20 

.99 

82 

4.26 

3.12 

Stoneville  7 

778  b 

65 

35.0 

13.0 

1.23 

1.06 

86 

4.81 

3.28 

Lankart  57 

649  c 

46 

35.3 

16.6 

1.15 

1.00 

87 

4.77 

2.62 

C.V.  11.1% 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Rocky  Mount,  North  Carolina 


Variety 

Tl 

El 

Drawing  Sliver 

A 

D 

22's 

Color  of  Raw  Cotton 

U.H.M. 

Mean 

Uni- 
form- 
ity 

Reflectance 

Yellow- 
ness 

Auburn  56 

1.74 

8 

7 

1.10 

.84 

76 

535 

54 

135 

75 

7 

8.1 

Coker  100A 

1.72 

8 

6 

1.14 

.90 

78 

508 

43 

132 

76 

0 

8.2 

Deltapine  15 

1.85 

8 

7 

1.10 

.85 

76 

512 

46 

129 

75 

5 

8.6 

Dixie  King 

1.82 

7 

2 

1.12 

.86 

77 

540 

47 

140 

75 

7 

7.9 

Acala  4-42 

1.82 

7 

7 

1.15 

h  87 

76 

526 

54 

134 

76 

5 

7.9 

Plains 

1.88 

7 

6 

1.10 

.82 

74 

537 

55 

130 

76 

0 

8.4 

Empire  WR  61 

1.70 

7 

5 

1.10 

.83 

75 

557 

67 

130 

76 

2 

7.9 

Lankart  57 

1.71 

9 

1 

1.08 

.84 

77 

500 

55 

106 

75 

5 

8.6 

Florence,  South  Carolina 


Auburn  56 

1. 

79 

9 

.2 

1. 19 

.  93 

78 

538 

50 

129 

77 

.  7 

8 

.7 

Dixie  King 

1. 

77 

8 

0 

1.19 

.93 

78 

528 

50 

129 

78 

.5 

8 

.5 

Empire  WR  61 

1. 

91 

7 

7 

1.19 

.94 

79 

572 

59 

133 

78 

.9 

8 

.4 

Plains 

1. 

81 

8 

5 

1.19 

.92 

77 

551 

50 

131 

77 

.1 

8 

.2 

Stoneville  7 

1. 

77 

9 

0 

1.19 

.91 

77 

495 

42 

122 

77 

.5 

9 

.0 

Coker  10  OA 

1. 

80 

8 

6 

1.20 

.90 

75 

528 

57 

141 

77 

.8 

8 

.7 

Deltapine  15 

1. 

89 

9 

9 

1.18 

.92 

78 

530 

48 

132 

77 

.6 

8 

.6 

Lankart  57 

1. 

62 

11 

4 

1.14 

.88 

77 

572 

65 

115 

77 

.7 

8 

.7 

Acala  4-42 

2. 

00 

9 

7 

1.18 

.97 

82 

564 

55 

142 

77 

.9 

8 

.9 

Tift on, 

Geor§ 

lia 

Coker  100A 

1. 

58 

7 

3 

.93 

.72 

77 

443 

29 

96 

74 

.6 

8 

7 

Stoneville  7 

1. 

56 

6 

.3 

.93 

.75 

81 

417 

19 

102 

72 

.9 

9 

2 

Empire  WR  61 

1. 

50 

5 

9 

.91 

.71 

78 

447 

30 

96 

74 

.1 

8 

8 

Auburn  56 

1. 

60 

6 

6 

.95 

.76 

80 

475 

38 

106 

74 

.5 

8 

8 

Acala  4-42 

1. 

81 

7 

.1 

.93 

.73 

79 

464 

34 

115 

73 

.4 

8 

9 

Deltapine  15 

1. 

64 

8 

.2 

.92 

.73 

79 

409 

17 

104 

74 

.3 

9 

4 

Plains 

1. 

51 

6 

7 

.93 

.73 

79 

455 

28 

100 

74 

.1 

8 

8 

Dixie  King 

1. 

56 

6 

.0 

.94 

.74 

79 

450 

32 

104 

74 

.1 

9 

0 

Lankart  57 

1. 

38 

8 

7 

.91 

.71 

78 

441 

32 

86 

71 

.5 

9 

6 

Experiment ,  Georgia 


Plains 

1.73 

7 

9 

1. 

22 

1.03 

84 

476 

39 

130 

78 

0 

8.1 

Empire  WR  61 

1.78 

7 

6 

1. 

20 

.98 

82 

489 

48 

130 

77 

6 

8.1 

Auburn  56 

1.68 

8 

1 

1. 

21 

1.02 

85 

468 

45 

130 

77 

3 

8.3 

Acala  4-42 

1.96 

8 

.3 

1. 

23 

1.07 

87 

492 

44  " 

150 

78 

9 

8.5 

Dixie  King 

1.74 

7 

1 

1. 

22 

1.05 

85 

455 

34 

129 

76 

3 

8.6 

Coker  10 OA 

1.67 

8 

3 

1. 

26 

1.08 

85 

457 

37 

126 

76 

4 

8.6 

Deltapine  15 

1.73 

9 

.6 

1. 

22 

1.01 

83 

477 

47 

129 

76 

8 

8.8 

Stoneville  7 

1.73 

7 

7 

1. 

25 

1.07 

85 

443 

34 

129 

76 

7 

8.8 

Lankart  57 

1.46 

10 

.6 

1. 

16 

.95 

82 

453 

43 

104 

75 

6 

8.8 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Auburn,  Alabama 


:  Boll 

Ginned  Lint 

:  Yield 

:  Size 

Lint 

:  Seed  : 

:  : 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:  Lbs. 

Lint 

:  No.  Per 

% 

:  Index  : 

U.H.M-. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

:  Per 

Acre 

:  Pound 

ity 

Dixie  King 

1045 

a 

58 

41.1 

11.2 

.99 

.79 

80 

4.68 

3.95 

Auburn  56 

1013 

a 

69 

38.9 

10.6 

.98 

.78 

80 

4.74 

3.62 

Coker  100A 

979 

ab 

70 

40.6 

9.6 

1.01 

.82 

81 

4.90 

3.65 

Stoneville  7 

925 

abc 

77 

42.3 

9.4 

.98 

.82 

83 

5.63 

3.  52 

Plains 

916 

abed 

67 

39.6 

10.9 

1.01 

.83 

82 

4.37 

3.66 

Empire  WR  61 

900 

abed 

58 

40.9 

10.8 

.98 

.79 

81 

4.65 

3.72 

Deltapine  15 

854 

bed 

77 

42.7 

9.2 

.96 

.76 

79 

5.25 

3.57 

Acala  4-42 

789 

cd 

57 

41.1 

10.9 

1.00 

.85 

85 

4.63 

3.89 

Lanka rt  57 

770 

d 

54 

40.4 

13.5 

.98 

.77 

78 

4.81 

2.94 

C.V. 

10.22$ 

State  College, 

Mississippi 

Empire  WR  61 

607 

a 

50 

36.6 

14.5 

1.10 

.  93 

84 

4.20 

4.12 

Plains 

601 

a 

61 

36.1 

12.8 

1.08 

.  90 

83 

4.19 

4.10 

Auburn  56 

568 

a 

68 

34.9 

12.2 

1.09 

.94 

86 

4.30 

3.  99 

Coker  10  OA 

556 

a 

66 

36.6 

11.3 

1.10 

.93 

84 

4.56 

3.88 

Stoneville  7 

538 

a 

69 

38.2 

11.6 

1.15 

.99 

86 

4.91 

3.98 

Acala  4-42 

529 

a 

56 

37.9 

12.5 

1.10 

1.00 

91 

4.34 

4.44 

Deltapine  15 

509 

a 

73 

37.5 

11.2 

1.14 

.97 

85 

4.34 

3.83 

Dixie  King 

489 

a 

52 

36.2 

14.0 

1.10 

.92 

84 

4.29 

4.08 

Lankart  57 

349 

b 

53 

38.3 

14.5 

1.03 

.87 

85 

4.53 

3.42 

C.V. 

15.% 

Jackson,  Tennessee 

Dixie  King 

1084 

a 

55 

35.5 

13.9 

1-.14 

.99 

87 

4.30 

3.59 

Auburn  56 

1025 

ab 

68 

34.5 

11.9 

1.12 

.98 

87 

4.16 

3.20 

Stoneville  7 

965 

abc 

66 

36.2 

11.8 

1.19 

1.03 

86 

4.70 

3.71 

Coker  100A 

957 

be 

69 

35.5 

11.5 

1.18 

1.01 

86 

4.32 

3.35 

Pla  ins 

923 

be 

63 

34.5 

12.2 

1.14 

.96 

84 

3.96 

3.41 

Empire  WR  61 

919 

be 

57 

35.2 

14.7 

1.13 

.98 

86 

3.75 

3.52 

Acala  4-42 

919 

be 

58 

34.9 

13.5 

1.13 

1.01 

89 

3.91 

3.74 

Deltapine  15 

873 

c 

76 

35.9 

11.2 

1.15 

.98 

85 

4.17 

3.36 

Lankart  57 

747 

d 

52 

35.6 

17.0 

1.09 

.96 

88 

4.82 

2.83 

C.V.  10.5% 
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1961  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Auburn ,  Alabama 


Drawing  Sliver 


Color  of  Raw  Cotton 


Variety 

:  Tn 

1 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:    A  : 

D 

:  22's 

:  Reflectance 

•  Yellow- 
:  ness 

Dixie  King 

1.73 

6.7 

1.03 

.83 

80 

433 

28 

105 

75.7 

9.1 

Auburn  56 

1.69 

7.5 

1.02 

.80 

79 

442 

34 

104 

76.9 

8.9 

Coker  100A 

1.76 

7.2 

1.02 

.77 

76 

429 

28 

104 

76.1 

8.9 

Stoneville  7 

1.73 

7.5 

1.02 

.82 

80 

396 

20 

102 

75.3 

9.4 

Plains 

1.54 

6.9 

1.04 

.84 

80 

455 

23 

106 

47.1 

8.5 

Empire  WR  61 

1.65 

6.9 

.99 

.76 

76 

436 

26 

99 

76.4 

9.0 

Deltapine  15 

1.74 

8.4 

1.00 

.79 

79 

409 

22 

109 

76.1 

9.3 

Acala  4-42 

1.99 

7.6 

1.02 

.82 

80 

448 

33 

120 

75.6 

9.3 

Lankart  57 

1.39 

8.2 

.98 

.75 

76 

432 

37 

79 

72.5 

9.8 

State  College,  Mississippi 


Empire  WR  61 

1.98 

5 

5 

1 

16 

.95 

82 

482 

41 

134 

77.0 

8 

3 

Plains 

1.97 

6 

2 

1 

15 

.93 

81 

484 

41 

137 

76.5 

8 

4 

Auburn  56 

2.03 

6 

9 

1 

14 

.94 

82 

481 

39 

130 

74.7 

8 

5 

Coker  100A 

2.01 

6 

9 

1 

18 

.98 

83 

464 

42 

126 

77.5 

8 

5 

Stoneville  7 

2.04 

6 

7 

1 

21 

1.02 

84 

434 

35 

133 

76.2 

8 

9 

Acala  4-42 

2.40 

7 

0 

1 

15 

.99 

86 

477 

42 

158 

77.2 

8 

7 

Deltapine  15 

2.01 

8 

1 

1 

18 

.96 

81 

466 

38 

130 

75.7 

8 

5 

Dixie  King 

1.92 

5 

3 

1 

17 

.94 

80 

469 

39 

130 

76.5 

8 

4 

Lankart  57 

1.77 

8 

8 

1 

09 

.89 

82 

459 

41 

112 

73.7 

9 

1 

Jackson ,  Tennessee 


Dixie  King 

1 

82 

7.1 

1.17 

.94 

80 

47  8 

44 

128 

78 

1 

8 

2 

Auburn  56 

1. 

74 

8.3 

1.16 

.97 

84 

494 

44 

130 

78 

2 

7 

9 

Stoneville  7 

1. 

76 

7.8 

1.18 

.90 

76 

449 

35 

128 

78 

2 

8 

5 

Coker  100A 

1 

73 

8.0 

1.17 

.87 

75 

484 

46 

122 

78 

0 

8 

0 

Plains 

1 

77 

7.4 

1.20 

.98 

82 

492 

45 

126 

79 

2 

8 

2 

Empire  WR  61 

1 

83 

6.9 

1.18 

.97 

81 

513 

52 

129 

78 

7 

7 

8 

Acala  4-42 

2 

19 

7.6 

1.20 

1.04 

87 

514 

55 

152 

78 

7 

8 

0 

Deltapine  15 

1 

86 

8.3 

1.16 

.88 

76 

482 

42 

130 

78 

5 

8 

2 

Lankart  57 

1 

53 

9.7 

1.12 

.94 

83 

447 

39 

103 

76 

5 

8 

4 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Five  Locations 


Varieties  Combining  Loca-tions 


Ginned  Lint  : 

Yield 

Boll  Size 

Lint 

Seed 

Uni- 

Micro- 

Variety 

Lbs .  Lint 

Grams  Per 

% 

Index 

U.H.M. 

Mean  : 

form- 

naire 

To 

Per  Acre 

Boll 

ity 

Stoneville  3202 

1023  a 

6.35 

36 

.9 

11.2 

1. 

09 

.91 

83 

4.29 

3.36 

Stoneville  7 

988  a 

6.68 

36 

.8 

12.0 

1. 

15 

.97 

84 

4.88 

3.60 

Dixie  King 

985  a 

8.38 

36 

.0 

13.9 

1. 

15 

.95 

82 

4.41 

3.75 

Empire  WR  61 

975  a 

8.52 

34 

.5 

14.9 

1. 

15 

.96 

82 

3.95 

3.74 

Coker  124 

975  a 

7.02 

36 

.0 

12.8 

1. 

19 

1.00 

84 

4.32 

3.33 

Auburn  56 

961  a 

7.18 

35 

.0 

13.3 

1. 

13 

.94 

84 

4.54 

3.46 

Deltapine  Fox  4 

957  ab 

6.60 

35 

.5 

12.7 

1. 

17 

1.00 

85 

4.86 

3.60 

Stardel 

942  ab 

6.11 

36 

.2 

12.0 

1. 

17 

.99 

84 

4.38 

4.04 

Rex 

940  ab 

7.30 

35 

.2 

13.7 

1. 

13 

.90 

79 

4.16 

3.43 

DPL  Smooth  Leaf 

918  ab 

6.30 

37 

.2 

11.0 

1. 

17 

.  99 

o  A 

84 

4.58 

3.39 

Delfos  9169 

913  ab 

7 . 55 

33 

.7 

13. 5 

1. 

22 

.99 

81 

4. 14 

3 . 49 

Coker  100A 

913  ab 

6.93 

36 

.4 

12.0 

1 

17 

.97 

83 

4.46 

3.46 

Deltapine  15 

828  be 

6.27 

36.7 

11.2 

1 

16 

.98 

84 

4.32 

3.44 

Acala  4-42 

786  c 

8.27 

36 

.1 

14.0 

1 

14 

1.00 

87 

4.25 

3.87 

Lanka rt  57 

626  d 

9.57 

35 

.2 

16.7 

1. 

10 

.93 

85 

4.68 

2.98 

Locations  Combining 

Fifteen  Varieties 

Boll 

:           Ginned  Lint 

Yield 

Size 

■  Lint 

Seed 

•  *■ 

Uni- 

• Micro- 

Location 

Lbs .  Lint 

No.  Per 

•  % 

Index 

:  U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

■ naire 

To 

Per  Acre 

Pound 

ity 

St.  Joseph,  La. 

965 

68 

36 

.5 

12.4 

1 

16 

.93 

79 

4.19 

3.30 

Stoneville,  Miss 

1027 

60 

35 

.0 

13.4 

1 

15 

.99 

85 

4.35 

3.57 

Tunica ,  Miss . 

982 

58 

36 

.3 

13.3 

1 

15 

.95 

83 

4.51 

3.59 

Clarkedale,  Ark. 

772 

65 

35 

.5 

12.9 

1 

15 

.96 

83 

4.59 

3.64 

Sikeston,  Mo. 

889 

64 

35 

.8 

12.9 

1 

15 

1.00 

86 

4.44 

3.55 

Ft.  Pillow,  Tenn 

Boll  Size,  Grams 

Per  Boll 

Lint  % 

.05 

Level 

35 

Level 

Seed  Index 

Lankart  57 

9. 

57  a 

DPL  Smooth 

Leaf 

37.2  a 

Lankart  57 

16.7  a 

Empire  WR  61 

8. 

52  b 

Stoneville 

3202 

36.9  ab 

Empire 

WR  61 

14.9  b 

Dixie  King 

8. 

38  b 

Stoneville 

7 

36.8  abc 

Acala 

4-42 

14.0 

c 

Acala  4-42 

8. 

27  b 

Deltapine  15 

36.7  abc 

Dixie 

King 

13.  9 

c 

Delfos  9169 

7. 

55  c 

Coker  100A 

36.4  abed 

Rex 

13.7 

ed 

Rex 

7. 

30  cd 

Stardel 

36.2 

bed 

Delfos 

9169 

13.5 

cd 

Auburn  56 

7. 

18  d 

Acala  4-42 

36.1 

bed 

Auburn 

56 

13.3 

de 

Coker  124 

7. 

02  de 

Dixie  King 

36.0 

cde 

Coker 

124 

12.8 

ef 

Coker  100A 

6. 

93  def 

Coker  124 

36.0 

cde 

Deltapine  Fox 

4  12.7 

f 

Stoneville  7 

6. 

68  efg 

Deltapine  Fox 

4 

35.5 

def 

Coker 

100A 

12.0 

g 

Deltapine  Fox  4 

6. 

60  fgh 

Lankart 

57 

35.2 

efg 

Stardel 

12.0 

g 

Stoneville  3202 

6. 

35  ghi 

Rex 

35.2 

efg 

Stoneville  7 

12.0 

g 

DPL  Smooth  Leaf 

6. 

30  hi 

Auburn  56 

35.0 

Deltap 

ine  15 

11.2 

h 

Deltapine  15 

6. 

27  hi 

Empire  WR  61 

34.5 

g 

Stoneville  3202  11.2 

h 

Stardel 

6. 

11  i 

Delfos  9169 

33.7 

h 

DPL  Smooth  Leaf  11.0 

h 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Five  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Drawing  Sliver 


Color  of  Raw  Cotton 


Uni- 

Variety 

:  T, 
± 

± 

:  U.H.M. 

:  Mean 

form- 

:   A  : 

D 

22's 

:  Reflectance 

•  Yellow- 

ity 

■  ness 

Stoneville  3202 

1.66 

7.7 

1.09 

.83 

76 

470 

48 

116 

77.5 

8.1 

Stoneville  7 

1.80 

7.6 

1.16 

.91 

78 

438 

39 

125 

77.5 

8.4 

Dixie  King 

1.83 

6.9 

1.16 

.90 

77 

463 

38 

131 

77.7 

8.2 

Empire  WR  61 

1.80 

6.9 

1.17 

.90 

77 

498 

52 

131 

78.2 

8.0 

Coker  124 

1.78 

8.0 

1.21 

.94 

78 

473 

50 

130 

77.5 

8.2 

Auburn  56 

1.77 

8.1 

1.14 

.89 

78 

453 

42 

125 

77.2 

8.2 

Deltapine  Fox  4 

1.88 

7.5 

1.18 

.94 

79 

438 

37 

131 

77.6 

8.1 

Stardel 

1.97 

6.7 

1.16 

.89 

76 

463 

43 

137 

77.9 

8.1 

Rex 

1.68 

7.6 

1.14 

.86 

75 

479 

49 

118 

77.5 

8.0 

DPL  Smooth  Leaf 

1.86 

8.9 

1.18 

.92 

78 

459 

42 

130 

78.5 

8.1 

Delfos  9169 

1.77 

7.8 

1.20 

.90 

75 

485 

50 

129 

77.3 

8.1 

Coker  100A 

1.75 

7.9 

1.19 

.93 

78 

465 

44 

125 

76.8 

8.1 

Deltapine  15 

1.85 

8.6 

1.17 

.93 

79 

470 

45 

129 

77.7 

8.2 

Acala  4-42 

2.15 

7.9 

1.17 

.96 

82 

475 

50 

150 

77.9 

8.3 

Lankart  57 

1.62 

9.1 

1.12 

.90 

80 

442 

45 

106 

75.8 

8.6 

Locations  Combining  Fifteen  Varieties 


Location 

;  Ti 

El 

:          Drawing  Sliver 

:     A  : 

D 

22's 

:     Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M.  : 

Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:  Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

St.  Joseph,  La. 

1.74 

8.2 

1.13 

.82 

72 

482 

51 

122 

75.6 

7.9 

Stoneville,  Miss. 

1.86 

8.2 

1.19 

.94 

79 

466 

48 

133 

78.6 

8.1 

Tunica,  Miss. 

1.78 

7.6 

1.17 

.94 

80 

452 

45 

130 

78.7 

8.3 

Clarke dale,  Ark. 

1.88 

7.2 

1.15 

.90 

78 

454 

36 

125 

76.1 

8.2 

Sikeston,  Mo. 

1.80 

7.9 

1.17 

.93 

79 

470 

45 

126 

78.6 

8.5 

Ft.  Pillow,  Tenn. 

Ginned  Lint 
U.H.M. 


Delfos  9169 

1.22 

a 

Coker  124 

1.19 

b 

Stardel 

1.18 

be 

Coker  100A 

1.17 

bed 

DPL  Smooth  Leaf 

1.17 

bed 

Deltapine  Fox  4 

1.17 

bed 

Deltapine  15 

1.16 

cde 

Dixie  King 

1.16 

cde 

Empire  WR  61 

1.16 

cde 

Stoneville  7 

1.15 

def 

Acala  4-42 

1.14 

ef 

Rex 

1.13 

f 

Auburn  56 

1.13 

f 

Lankart  57 

1.10 

Stoneville  3202 

1.10 

Ginned  Lint 
Mean 


Coker  124 

1.00 

a 

Deltapine  Fox  4 

1.00 

a 

Acala  4-42 

1.00 

a 

Delfos  9169 

.99 

ab 

Stardel 

.99 

ab 

DPL  Smooth  Leaf 

.99 

ab 

Deltapine  15 

.98 

abc 

Coker  100A 

.97 

abc 

Stoneville  7 

.97 

abc 

Empire  WR  61 

.96 

abc 

Dixie  King 

.96 

abc 

Auburn  56 

.95 

bed 

Lankart  57 

.94 

cde 

Stoneville  3202 

.91 

de 

Rex 

.90 

e 

Ginned  Lint 
Uniformity 


Acala  4-42 

87 

a 

Deltapine  Fox  4 

86 

ab 

Lankart  57 

85 

abc 

Stardel 

84 

be 

Coker  124 

84 

be 

Deltapine  15 

84 

be 

DPL  Smooth  Leaf 

84 

be 

Auburn  56 

84 

be 

Stoneville  7 

84 

be 

Stoneville  3202 

83 

cd 

Coker  100A 

83 

cd 

Dixie  King 

83 

cd 

Empire  WR  61 

82 

cd 

Delfos  9169 

81 

de 

Rex 

79 

e 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Five  Locations 


Micronaire 


Stoneville  7 

4.88 

a 

Deltapine  Fox  4 

4.86 

a 

Lanka rt  57 

4.68 

b 

DPL  Smooth  Leaf 

4.58 

be 

Auburn  56 

4.54 

bed 

Coker  100A 

4.46 

cde 

Dixie  King 

4.41 

cdef 

Stardel 

4.38 

def 

Deltapine  15 

4.32 

efg 

Coker  124 

4.32 

efg 

Stoneville  3202 

4.29 

efg 

Acala  4-42 

4.25 

fg 

Rex 

4.16 

g 

Delfos  9169 

4.14 

g 

Empire  WR  61 

3.95 

] 

To 


Stardel 

4. 

04 

a 

Acala  4-42 

3. 

87 

ab 

Dixie  King 

3. 

75 

be 

Empire  WR  61 

3. 

74 

be 

Deltapine  Fox  4 

3. 

60 

cd 

Stoneville  7 

3. 

60 

cd 

Delfos  9169 

3. 

49 

de 

Coker  100A 

3. 

46 

de 

Auburn  56 

3. 

46 

de 

Deltapine  15 

3. 

44 

de 

Rex 

3. 

43 

de 

DPL  Smooth  Leaf 

3. 

39 

de 

Stoneville  3202 

3. 

36 

e 

Coker  124 

3. 

33 

e 

Lankart  57 

2. 

98 

Acala  4-42 

2.15 

a 

Lankart  57 

9.1 

a 

Stardel 

1.97 

b 

DPL  Smooth  Leaf 

8.9 

a 

Deltapine  Fox  4 

1.88 

c 

Deltapine  15 

8.6 

ab 

DPL  Smooth  Leaf 

1.86 

cd 

Auburn  56 

8.1 

be 

Deltapine  15 

1.85 

cd 

Coker  124 

8.0 

bed 

Dixie  King 

1.83 

cde 

Coker  10  OA 

7.9 

cd 

Stoneville  7 

1.80 

cde 

Acala  4-42 

7.9 

cd 

Empire  WR  61 

1.80 

cde 

Delfos  9169 

7.8 

cd 

Coker  124 

1.78 

de 

Stoneville  3202 

7.7 

cd 

Auburn  56 

1.77 

e 

Rex 

7.6 

cd 

Delfos  9169 

1.77 

e 

Stoneville  7 

7.6 

cd 

Coker  100A 

1.75 

ef 

Deltapine  Fox  4 

7.5 

de 

Plains 

1.68 

g 

Dixie  King 

6.9 

ef 

Stoneville  3202 

1.66 

g 

Empire  WR  61 

6.9 

ef 

Lankart  57 

1.62 

g 

Stardel 

6.7 

f 

Drawing  Sliver 
U.H.M. 


Delfos  9169 

1.20 

a 

Coker  124 

1.20 

a 

Coker  100A 

1.19 

ab 

Deltapine  Fox  4 

1.18 

ab 

DPL  Smooth  Leaf 

1.18 

ab 

Deltapine  15 

1.18 

ab 

Acala  4-42 

1.17 

b 

Empire  WR  61 

1.17 

b 

Stoneville  7 

1.17 

b 

Dixie  King 

1.17 

b 

Stardel 

1.17 

b 

Auburn  56 

1.14 

c 

Rex 

1.14 

c 

Lankart  57 

1.12 

c 

Stoneville  3202 

1.09 

d 


Drawing  Sliver 
Mean 


Acala  4-42 

.97 

a 

Deltapine  Fox  4 

.94 

b 

Coker  124 

.94 

b 

Coker  100A 

.93 

be 

Deltapine  15 

.93 

be 

DPL  Smooth  Leaf 

.92 

bed 

Stoneville  7 

.92 

bed 

Delfos  9169 

.91 

cde 

Empire  WR  61 

.91 

cde 

Dixie  King 

.90 

de 

Lankart  57 

.90 

de 

Auburn  56 

.90 

de 

Stardel 

.89 

e 

Rex 

.87 

Stoneville  3202 

.83 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Five  Locations 


Drawing  Sliver 

Uniformity    A 


Acala  4-42 

82 

a 

Empire  WR  61 

498 

a 

Lanka rt  57 

80 

b 

Delfos  9169 

485 

b 

Deltapine  Fox  4 

79 

be 

Rex 

47  9 

be 

Deltapine  15 

79 

be 

Acala  4-42 

475 

bed 

Stoneville  7 

78 

cd 

Coker  124 

473 

bede 

Coker  124 

78 

cd 

Stoneville  3202 

470 

cde 

Coker  100A 

78 

cd 

Deltapine  15 

470 

cde 

Auburn  56 

78 

cd 

Coker  100A 

465 

def 

DPL  Smooth  Leaf 

78 

cd 

Dixie  King 

463 

def 

Dixie  King 

77 

de 

Stardel 

463 

def 

Empire  WR  61 

77 

de 

DPL  Smooth  Leaf 

459 

ef 

Stardel 

76 

ef 

Auburn  56 

453 

t 

Stoneville  3202 

76 

ef 

Lankart  57 

442 

i 

h 

Rex 

75 

f 

Deltapine  Fox  4 

438 

h 

Delfos  9169 

75 

f 

Stoneville  7 

438 

h 

D 


Empire  WR  61 

52 

a 

Coker  124 

50 

ab 

Delfos  9169 

50 

ab 

Acala  4-42 

50 

ab 

Rex 

49 

ab 

Stoneville  3202 

48 

abc 

Deltapine  15 

45 

bed 

Lankart  57 

45 

bed 

Coker  10 OA 

44 

bede 

Stardel 

43 

bede 

DPL  Smooth  Leaf 

42 

cde 

Auburn  56 

42 

cde 

Stoneville  7 

39 

de 

Dixie  King 

38 

de 

Deltapine  Fox  4 

37 

e 

22's 


Acala  4-42 

150 

a 

Stardel 

137 

b 

Empire  WR  61 

131 

c 

Deltapine  Fox  4 

131 

c 

Dixie  King 

131 

c 

Coker  124 

130 

c 

DPL  Smooth  Leaf 

130 

c 

Deltapine  15 

129 

c 

Delfos  9169 

129 

c 

Stoneville  7 

125 

d 

Coker  100A 

125 

d 

Auburn  56 

125 

d 

Rex 

118 

Stoneville  3202 

116 

Lankart  57 

106 

Color  of  Raw  Cotton 
Reflectance 


DPL  Smooth  Leaf 

78. 

.5 

a 

Empire  WR  61 

78. 

.2 

ab 

Acala  4-42 

77, 

.9 

abc 

Stardel 

77. 

.9 

abc 

Deltapine  15 

77. 

.7 

abed 

Dixie  King 

77, 

,7 

abed 

Deltapine  Fox  4 

77, 

.6 

bed 

Rex 

77, 

,5 

bed 

Coker  124 

77. 

.5 

bed 

Stoneville  3202 

77, 

.5 

bed 

Stoneville  7 

77, 

.5 

bed 

Delfos  9169 

77, 

.3 

cd 

Auburn  56 

77. 

.2 

cd 

Coker  100A 

76, 

.8 

d 

Lankart  57 

75, 

,8 

Color  of  Raw  Cotton 
Yellowness 


Lankart  57 

8.7 

a 

Stoneville  7 

8.5 

b 

Acala  4-42 

8.3 

c 

Deltapine  15 

8.3 

c 

Coker  124 

8.3 

c 

Dixie  King 

8.3 

c 

Auburn  56 

8.2 

cd 

Stardel 

8.2 

cd 

Stoneville  3202 

8.1 

de 

Coker  100A 

8.1 

de 

Deltapine  Fox  4 

8.1 

de 

Delfos  9169 

8.1 

de 

DPL  Smooth  Leaf 

8.1 

de 

Rex 

8.1 

de 

Empire  WR  61 

8.0 

e 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Stoneville,  Mississippi 


Boll 

Ginned  Lint 

Yield  : 

Size 

:  Lint 

Seed  : 

Uni- 

*  Micro  

VO.iJ.CLV  ■ 

Lbs . 

Lint 

No •  Pe  r 

•  /o 

Index  i 

U .  \ 

•  M. 

.  Mean  * 

f  orm- 

•  naire 

TV 
1 0 

Per 

Ac  re 

Pound 

J-  Ly 

TTPT,  Smooth  Leaf 

1186 

6"9 

36 . 7 

11. 1 

1. 

15 

.  98 

85 

4 . 43 

3 . 50 

Cokpr  10  OA 

1130 

ab 

63 

35 . 8 

12.  8 

1. 

15 

.  98 

85 

4. 40 

3 . 52 

Stoneville  7 

110-8 

ab 

64 

36.2 

12 . 5 

1. 

16 

.99 

84 

4.  85 

3 . 67 

Stoneville  3202 

1082 

abc 

63 

36.3 

11.  5 

1. 

08 

.93 

85 

4.28 

3.37 

Rex 

1082 

abc 

62 

34.  8 

14.  3 

1. 

16 

.  96 

82 

41.  8 

3.42 

An  hi!  "rn  f\f\ 

1079 

abc 

60 

34.1 

13.6 

1. 

15 

1. 01 

88 

4 . 41 

3 . 44 

Stardel 

1074 

abc 

72 

34. 7 

12.4 

1. 

17 

.  99 

85 

4.  30 

4. 10 

Coker  124B 

1049 

bed 

60 

35.7 

13.4 

1. 

17 

1. 02 

87 

4.  37 

3 . 54 

1029 

bede 

51 

34.  7 

15 . 1 

1, 

13 

.95 

84 

4. 42 

3 .  60 

Empire  WR  61 

1000 

bede 

50 

32.5 

16.0 

1. 

14 

.95 

82 

3.78 

3.63 

Acala  4-42 

997 

bede 

55 

35.6 

14.1 

1. 

14 

.99 

87 

4.21 

4.05 

Delfos  9169 

969 

cde 

58 

33.0 

14.3 

1. 

24 

1.02 

82 

4.05 

3.53 

Deltapine  Fox  4 

933 

de 

66 

34.9 

13.1 

1. 

18 

1.  04 

88 

4.84 

3.62 

DpI      m'  np   1  S 

JJCl  La  L/J.11C      -L *J 

914 

e 

71 

36.  5 

11.  5 

1. 

16 

1.03 

88 

4 . 12 

3 . 47 

T  ,p\  n  Ic;^  r*i"    S  7 

Ua  1 1  xVd  j_  L     O  / 

772 

f 

45 

33 . 9 

16 . 3 

1 , 

11 

.  98 

88 

4.  60 

3 . 06 

C .  V. 

8.0% 

St. 

Jnsp nh 

TiOii  i  ?iana 

LIUUJ.OJ.U11U 

1172 

a 

78 

38 . 2 

11.  2 

1, 

18 

.95 

80 

4.42 

3.71 

Stonpville  3202 

1153 

ab 

76 

37 .4 

11.  0 

1. 

11 

.  91 

82 

4.21 

3.19 

Qtnnoui 11p  7 

1149 

ab 

75 

38 . 0 

11.  0 

1 

15 

.94 

82 

4.47 

3.  30 

Deltapine  Fox  4 

1111 

abc 

72 

36.4 

12.4 

1 

18 

.  99 

84 

4.  60 

3.47 

Pokpr  1 24R 

1077 

abed 

69 

36 . 3 

12.0 

1 

21 

.  93 

77 

3.  99 

3.26 

Aii  "hi  1  TTi  .S  6 

11  Li  L'  Li  L   1  1       '  1 

1005 

bede 

67 

35 . 8 

13.0 

1 

12 

.  86 

76 

4.  21 

3.35 

DPT,  Smooth  Lpaf 

984 

cde 

75 

38.2 

10.  5 

1 

19 

.  95 

79 

4.  34 

3.  08 

Fmni  t*p  WR  61 

l_i  1 1 1  \J  _L  J-  C        TTl\       W  -1- 

962 

cde 

57 

34.  6 

13.4 

1 

17 

.96 

82 

3.  86 

3.49 

Dixie  King 

959 

cde 

60 

36.2 

13.  5 

1 

18 

.96 

82 

4.20 

3.44 

Deltapine  15 

931 

def 

•75 

38.2 

10.6 

1 

19 

.96 

81 

4.24 

3.33 

Rex 

912 

ef 

68 

34.9 

13.2 

1 

16 

.86 

74 

3.90 

3.17 

Delfos  9169 

876 

ef 

62 

33.6 

13.2 

1 

21 

.90 

74 

3.97 

3.15 

Coker  10  OA 

852 

ef 

77 

36.2 

11.2 

1 

21 

.99 

82 

4.05 

3.19 

Acala  4-42 

796 

f 

59 

36.4 

12.  8 

1 

20 

.  88 

79 

3.  82 

3.56 

T  .a  rilra  Y*T    .S  7 
ua  1 1  rvd  x  l    \j  i 

538 

g 

53 

37.0 

17 . 5 

1 

09 

.85 

78 

4.  62 

2.  82 

C .  V. 

12.3% 

Clarke dale , 

Arkansas 

Fmni  rp  WR  61 

905 

a 

54 

35.4 

14. 7 

1 

15 

.95 

82 

4.  30 

3.79 

Rex 

894 

a 

65 

36.0 

13 . 5 

1 

09 

.  85 

78 

4.46 

3.76 

D  i  v  l  p   Ki  ri(J 

UJ.AJ.C  IVXll^ 

887 

a 

53 

36.2 

13 . 6 

1 

16 

.93 

80 

4.  67 

4.07 

^TOTIPVI  lip  7 

876 

a 

67 

36.1 

11. 6 

1 

13 

.  93 

83 

5.  07 

3.77 

A  1 1  n  1 1  Y*  n     ^  A 
nUUUIJI  OU 

828 

ab 

68 

34.3 

13 . 3 

1 

11 

.  94 

85 

4.79- 

3.  63 

9rnnpvillp  3202 

814 

abc 

77 

36.5 

11.2 

1 

10 

.90 

82 

4.33 

3.58 

Pnkpr  1  00A 

780 

be 

63 

35.6 

12 . 6 

1 

17 

.  95 

81 

4.62 

3.71 

V\a  1  "t~a  Oiippt"! 

776 

bed 

68 

35.4 

12 . 7 

1 

.16 

.98 

85 

4.58 

3.69 

nLaia    t  t 

773 

bed 

57 

36.4 

14.  3 

1 

.  17 

1.04 

89 

4.61 

3;  93 

Dplfoq  9169 

L>  C.  J-  i-  W  O  71U7 

743 

bed 

64 

34.1 

12 . 6 

1 

.22 

1.00 

81 

4.21 

3.67 

DPL  Smooth  Leaf 

736 

bed 

77 

36.6 

11.2 

1 

.17 

1.00 

85 

4.80 

3.43 

Deltapine  Fox  4 

727 

cde 

72 

34.7 

12.5 

1 

.16 

.99 

86 

4.99 

3.56 

Deltapine  15 

683 

de 

76 

35.6 

11.5 

1 

.16 

.94 

81 

4.59 

3.58 

Stardel 

641 

e 

78 

35.1 

11.7 

1 

.17 

.99 

84 

4.32 

4.15 

Lankart  57 

521 

f 

46 

35.2 

16.3 

1 

.10 

.96 

87 

4.88 

3.28 

C.V. 

9.3% 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Stoneville,  Mississippi 


Variety 

:  Tx 

El 

:          Drawing  Sliver 

:    A  : 

D 

22's 

Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M.  : 

Mean  : 

Uni- 
form- 
ity 

Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

DPL  Smooth  Leaf 

1.92 

8.9 

1.20 

.95 

79 

469 

47 

138 

80.2 

8.0 

Coker  100A 

1.88 

8.0 

1.22 

.98 

80 

467 

45 

129 

78.2 

8.0 

Stoneville  7 

1.87 

8.1 

1.19 

.95 

79 

437 

43 

129 

79.0 

8.4 

Stoneville  3202 

1.73 

8.0 

1.11 

.86 

78 

463 

51 

119 

78.2 

8.1 

Rex 

1.71 

8.2 

1.19 

.92 

77 

480 

55 

127 

78.2 

8.0 

Auburn  56 

1.79 

8.2 

1.17 

.93 

79 

456 

44 

129 

79.0 

8.2 

Stardel 

2.01 

7.2 

1.19 

.93 

78 

460 

53 

146 

78.5 

8.0 

Coker  124B 

1.84 

8.5 

1.21 

.99 

81 

471 

51 

135 

78.2 

8.2 

Dixie  King 

1.82 

7.7 

1.18 

.92 

77 

469 

42 

132 

78.2 

8.2 

Empire  WR  61 

1.81 

7.4 

1.19 

.92 

77 

510 

63 

140 

80.0 

7.9 

Acala  4-42 

■2.26 

8.3 

1.17 

.97 

82 

466 

48 

157 

78.2 

8.0 

Delfos  9169 

1.80 

8.6 

1. 25 

.  97 

78 

492 

51 

136 

78.2 

8.0 

Deltapine  Fox  4 

1.  92 

8.1 

1.21 

.99 

82 

433 

39 

141 

79.0 

8.0 

Deltapine  15 

1.96 

9.0 

1.20 

.98 

81 

483 

51 

135 

79.2 

8.3 

Lankart  57 

1.66 

8.9 

1.13 

.92 

81 

438 

40 

108 

76.7 

8.5 

St. 

Joseph, 

Louisiana 

Stardel 

1.89 

7.2 

1.12 

.80 

71 

472 

44 

131 

76.2 

7.9 

Stoneville  3202 

1.68 

8.2 

1.06 

.75 

71 

47  9 

51 

115 

75.4 

7.8 

Stoneville  7 

1.69 

8.2 

1.13 

.82 

72 

454 

52 

121 

75.5 

8.2 

Deltapine  Fox  4 

1.76 

7.6 

1.14 

.84 

74 

447 

41 

127 

75.7 

7.8 

Coker  124B 

1.75 

8.2 

1.18 

.85 

72 

503 

65 

128 

75.5 

7.9 

Auburn  56 

1.75 

8.9 

1.11 

.83 

75 

468 

46 

121 

75.2 

7.9 

DPL  Smooth  Leaf 

1.78 

9.3 

1.17 

.85 

72 

484 

53 

124 

75.6 

7.9 

Empire  WR  61 

1.76 

7.6 

1.11 

.78 

70 

513 

51 

126 

75.7 

7.6 

Dixie  King 

1.88 

7.3 

1.15 

.82 

72 

477 

41 

126 

76.9 

7.9 

Deltapine  15 

1.77 

9.0 

1.16 

.85 

74 

477 

45 

126 

75.2 

7.7 

Rex 

1.60 

7.5 

1.10 

.76 

69 

492 

57 

112 

76.4 

7.9 

Delfos  9169 

1.69 

8.5 

1.19 

.86 

72 

496 

58 

120 

75.2 

7.9 

Coker  10 OA 

1.69 

8.8 

1.16 

.84 

72 

499 

53 

122 

74.7 

7.8 

Acala  4-42 

1.94 

8.4 

1.11 

.84 

75 

515 

61 

141 

77.2 

8.3 

Lankart  57 

1.49 

9.3 

1.07 

.78 

73 

450 

55 

98 

73.2 

8.6 

Clarke dale,  Arkansas 


Empire  WR  61 

1.85 

6. 

2 

1.16 

.93 

80 

471 

46 

127 

76.3 

8.0 

Rex 

1.70 

6. 

5 

1.12 

-186 

77 

457 

33 

111 

74.7 

7.9 

Dixie  King 

1.84 

5. 

9 

1.14 

.89 

78 

439 

28 

123 

76.5 

8.2 

Stoneville  7 

1.89 

6. 

6 

1.15 

.91 

79 

420 

25 

122 

75.6 

8.3 

Auburn  56 

1.85 

7. 

3 

1.13 

.88 

78 

443 

37 

121 

75.6 

8.3 

Stoneville  3202 

1.71 

6. 

3 

1.08 

.83 

77 

471 

44 

115 

77.3 

8.3 

Coker  10  OA 

1.85 

7. 

0 

1.17 

.92 

78 

456 

31 

125 

75.0 

8.3 

Delta  Queen 

1.93 

7. 

5 

1.17 

.89 

76 

453 

35 

126 

77.0 

8.3 

Acala  4-42 

2.35 

7. 

8 

1.19 

1.01 

85 

465 

39 

151 

75.5 

8.3 

Delfos  9169 

1.79 

7. 

0 

1.16 

.82 

71 

475 

45 

127 

75.9 

8.0 

DPL  Smooth  Leaf 

1.95 

7. 

8 

1.17 

.90 

77 

441 

35 

128 

77.4 

8.1 

Deltapine  Fox  4 

1.97 

7. 

5 

1.17 

.90 

77 

436 

32 

131 

76.0 

8.2 

Deltapine  15 

1.89 

7. 

9 

1.17 

.92 

79 

457 

38 

125 

76.3 

8.3 

Stardel 

2.14 

6. 

7 

1.15 

.86 

75 

471 

34 

140 

76.5 

8.1 

Lankart  57 

1.63 

9. 

1 

1.13 

.94 

83 

433 

32 

107 

75.5 

8.7 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Tunica,  Mississippi 


:  Boll  : 

Ginned  Lint           :  : 

:  Yield 

:  Size        :  Lint 

•  Seed  : 

Uni-     :  Micro-  : 

Variety 

:      Lbs .  Lint 

:  No.  Per  :  % 

Index  : 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form-   :  naire  : 

To 

:      Per  Acre 

:  Pound  : 

ity       :  : 

Stoneville  3202 

1148  k 
1084  ife 

69 

37. 

3 

11. 

5 

1.09 

.89 

81 

4.30 

3. 

41 

Coker  10  OA 

61 

37 

3 

12. 

2 

1.18 

.96 

81 

4.51 

3. 

45 

Delfos  9169 

1059  li 

57 

34 

2 

13 

9 

1.23 

.99 

80 

4.27 

3. 

50 

Deltapine  Fox  4 

1048  ai 

63 

35 

7 

12 

6 

1.16 

.97 

84 

4.86 

3. 

73 

Empire  WR  61 

1045  H 

49 

35 

5 

15 

2 

1.15 

J94 

81 

3.95 

3. 

91 

Dixie  King 

1040  abc 

48 

36 

8 

14 

4 

1.15 

.92 

80 

4.42 

3 

79 

Coker  124B 

1039  abc 

61 

36 

2 

13 

3 

1.19 

1.02 

86 

4.-49 

3 

50 

Stoneville  7 

1024  abc 

63 

36 

9 

12 

7 

1.15 

.95 

83 

5.00 

3 

58 

Auburn  56 

1001  be 

59 

35 

5 

13 

5 

1.11 

.93 

84 

4.71 

3 

43 

DPL  Smooth  Leaf 

992  be 

66 

37 

4 

11 

0 

1.16 

.99 

85 

4.63 

3 

50 

Rex 

974  bed_^ 

55 

35 

7 

14 

4 

1.11 

.86 

77 

4.34 

3 

42 

Acala  4-42 

903  cde 

48 

36 

4 

14 

9 

1.15 

1.03 

89 

4.40 

3 

95 

Stardel 

857  ke 

67 

37 

.2 

12 

8 

1.17 

.98 

84 

4.60 

4 

20 

Deltapine  15 

813  ef 

66 

37 

4 

11 

5 

1.15 

.96 

83 

4.43 

3 

46 

Lankart  57 

706  f 

45 

36 

0 

16 

7 

1.09 

.93 

85 

4.74 

3 

04 

c.v. 


8.7% 


Dixie  King 

1045 

a 

Empire  WR  61 

996 

ab 

Deltapine  Fox  4 

990 

ab 

Delfos  9169 

986 

ab 

Stardel 

981 

ab 

Stoneville  3202 

980 

ab 

Coker  124B 

977 

ab 

Auburn  56 

942 

ab 

Rex 

897 

ab 

Coker  100A 

847 

abc 

Stoneville  7 

836 

be 

Deltapine  15 

823 

be 

DPL  Smooth  Leaf 

804 

be 

Lankart  57 

670 

c 

Acala  4-42 

569 

c.v. 

16.5% 

Sikeston, 

Missouri 

59 

36.3 

13 

2 

1.16 

56 

34.6 

15 

3 

1.16 

70 

36.0 

12 

8 

1.17 

60 

33.6 

13 

7 

1.22 

77 

36.1 

12 

2 

1.17 

73 

37.3 

11 

0 

1.09 

65 

36.4 

12 

5 

1.19 

63 

35.2 

13 

1 

1,15 

62 

34.5 

13 

2 

1.15 

64 

37.0 

11 

5 

1.15 

71 

36.7 

12 

1 

1.17 

73 

36.1 

11 

1 

1.15 

73 

37.1 

11 

1 

1.18 

47 

34.0 

16 

9 

1.11 

55 

35.7 

13 

9 

1.13 

1. 

02 

88 

4.35 

3.85 

1. 

00 

86 

3.86 

3.89 

1 

02 

87 

5.00 

3.63 

1. 

05 

86 

4.19 

3.59 

1 

03 

88 

4.27 

4.02 

93 

84 

4.34 

3.24 

1 

03 

87 

4.54 

3.69 

99 

86 

4.61 

3.46 

95 

83 

3.91 

3.41 

98 

85 

4.75 

3.46 

1 

03 

87 

5.00 

3.69 

1 

00 

87 

4.25 

3.34 

1 

01 

85 

4.72 

3.46 

96 

86 

4.59 

2.71 

1 

05 

93 

4.20 

3.86 
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1961  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Tunica,  Mississippi 


Variety 

Tl 

El 

Drawing  Sliver 

A 

D 

22's 

Color  of  Raw  Cotton 

U.H.M. 

:  Uni- 
Mean  :  form- 
:  ity 

Reflectance 

Yellow- 
ness 

Stnnpvi'llp  3202 

1, 

61 

8 

o 

1 

10 

.  86 

78 

471 

47 

119 

78 

2 

8.2 

Ookpr  100A 

1 

65 

8 

o 

1 

21 

.  98 

81 

453 

51 

126 

78 

5 

8 . 1 

Delfos  9169 

1. 

77 

7 

5 

1 

23 

.  95 

77 

468 

50 

132 

78 

7 

8.2 

1 

90 

7 

1 

20 

.  97 

81 

437 

40 

131 

78 

7 

8 . 2 

Empire  WR  61 

1. 

77 

6 

3 

1 

19 

.95 

80 

489 

49 

134 

79 

7 

8.1 

Dixie  King 

1. 

78 

7 

2 

1 

17 

.93 

79 

452 

43 

139 

78 

2 

8.3 

Coker  124B 

1 

74 

7 

7 

1 

20 

.95 

79 

449 

46 

134 

78 

2 

8.4 

Stoneville  7 

1. 

78 

7 

5 

1 

18 

.94 

80 

426 

35 

128 

78 

7 

8.5 

Auburn  56 

1. 

71 

8 

3 

1 

16 

.93 

80 

441 

37 

129 

78 

2 

8.3 

DPL  Smooth  Leaf 

1. 

83 

8 

8 

1 

18 

.96 

81 

447 

39 

131 

79 

4 

8.2 

Rex 

1. 

71 

7 

6 

1 

15 

.88 

77 

466 

51 

123 

79 

2 

8.1 

Acala  4-42 

2. 

11 

7 

3 

1 

19 

1.00 

84 

459 

49 

154 

79 

5 

8.3 

Stardel 

1 

94 

6 

0 

1 

19 

.94 

79 

437 

43 

135 

79 

0 

8.3 

Deltapine  15 

1. 

80 

8 

0 

1 

17 

.96 

82 

457 

46 

132 

79 

0 

8.5 

Lanka rt  57 

1 

61 

8 

8 

1 

20 

.91 

81 

432 

46 

109 

77 

2 

8.7 

Sikeston,  Missouri 


Dixie  King 

1.85 

6 

8 

1. 

18 

.94 

80 

479 

37 

134 

78 

6 

8.6 

Empire  WR  61 

1.82 

7 

1 

1. 

20 

.94 

78 

508 

54 

130 

79 

6 

8.3 

Deltapine  Fox  4 

1.84 

7 

5 

1. 

20 

.98 

82 

436 

35 

126 

78 

6 

8.4 

Delfos  9169 

1.78 

7 

3 

1. 

21 

.93 

77 

494 

48 

130 

78 

6 

8.5 

Stardel 

1.89 

6 

6 

1. 

17 

.91 

78 

474 

44 

134 

79 

2 

8.5 

Stoneville  3202 

1.58 

8 

2 

1. 

09 

.84 

76 

467 

48 

114 

78 

4 

8.2 

Coker  124B 

1.81 

7 

8 

1. 

20 

.97 

80 

468 

40 

125 

78 

2 

8.5 

Auburn  56 

1.75 

7 

9 

1. 

15 

.90 

78 

459 

48 

123 

78 

0 

8.5 

Rex 

1.70 

8 

3 

1. 

16 

.89 

77 

502 

52 

120 

79 

3 

8.4 

Coker  10 OA 

1.70 

7 

9 

1. 

19 

.94 

79 

450 

41 

123 

77 

5. 

8.4 

Stoneville  7 

1.80 

7 

6 

1. 

17 

.96 

81 

453 

38 

126 

78 

6 

8.9 

Deltapine  15 

1.84 

9 

1 

1. 

18 

.95 

80 

476 

45 

129 

79 

0 

8.5 

DPL  Smooth  Leaf 

1.84 

9 

7 

1. 

19 

.95 

80 

456 

39 

127 

80 

1 

8.3 

Lankart  57 

1.72 

9 

4 

1. 

15 

.95 

82 

458 

52 

109 

76 

6 

8.8 

Acala  4-42 

2.09 

7 

6 

1. 

18 

1.01 

85 

473 

53 

147 

79 

0 

8.5 
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1961  TEXAS-OKLAHOMA-ARKANSAS-LOUISIANA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Ginned  Lint 

:  Yield 

•Roll  9l7P' 

Lint 

Seed  i 

:  Micro- 

>  Ql  ic  u_y 

:  Lbs. 

Lint 

•  VjXulllo     rtT-L  . 

/o 

Index  i 

TT  H  M 

;  Mean  \ 

toxin— 

:  naire 

T 

■  *o 

:      Per  Acre 

:     Boll  : 

C+-/~i7-i  0  Wl  11  fl  1 
O  LU11C  V  X  J — L  C  / 

Q7  1 
O  /  X 

a 

37 

0 

\J 

XL/  •  O 

1   l  ? 

•  70 

9.A 

A 

/  4 

3  SQ 

O  .  0  7 

C  Lai  LltrX 

BOX 

a 

S  4Q 

37 

q 
o 

n  9 

1  19 

Q3 
•  70 

83 
OO 

A 

3  QQ 

Rex 

804 

ab 

6. 55 

34 

Q 

0 

12 . 7 

1    1  3 

Q9 

01 

A 

97 

3  48 

O  •  T  O 

1J1A1C     1\_L  llg 

785 

abc 

6 . 92 

3A 

Q 

O 

13 . 0 

1  11 

Q9 
.  7Z 

OZ 

4. 

33 

3  7S 

T^o ~\  "f- a  t"\"i  no    1  ^ 
jjfcrx  La  uxiitr  -LO 

762 

be 

5 . 45 

37 

8 

1  11 

X .  XX 

Q9 
•  7Z 

oZ 

4 

44 

3  44 

^     r\T"l  D\71  1  1  O  Ay 
O  L  Ul  1 t.  V  X  J  Lc  U 

762 

be 

S  Qfl 

35 

9 

11  1 

1.02 

.86 

84 

4 

42 

3  SO 

Coker  100A 

761 

be 

5.81 

35 

6 

10.8 

1.12 

.92 

82 

4 

35 

3.44 

Delfos  9169 

751 

bed 

6.78 

33 

4 

12.6 

1.18 

.96 

80 

3 

95 

3.33 

Empire  WR  61 

718 

bed 

7.41 

34 

2 

14.2 

1.12 

.93 

82 

4 

07 

3.62 

Acala  4-42 

705 

cd 

7.49 

37 

3 

12.9 

1.11 

.95 

86 

4 

36 

3.93 

N.  Star  4-11 

692 

cd 

7.02 

34 

6 

12.4 

1.09 

.90 

82 

4 

29 

3.38 

Lankart  57 

664 

d 

8.27 

35 

9 

15.3 

1.06 

.89 

83 

4 

64 

3.11 

Locations  Combining  Twelve  Varieties 


:  Boll 

Ginned  Lint 

Yield 

:  Size 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Location  : 

Lbs.  Lint 

:  No.  Per 

% 

Index 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

Per  Acre 

:  Pound 

ity 

Stillwater,  Okla. 

968 

68 

36.4 

12.6 

1.08 

.88 

81 

4.30 

3.64 

College  Sta. ,  Tex. 

934 

68 

36.2 

11.7 

1.07 

.82 

76 

4.16 

3.42 

Beeville,  Tex. 

477 

Weslaco,  Tex. 

899 

67 

34.3 

12.5 

1.08 

.92 

85 

4.53 

3.38 

Hope,  Ark. 

708 

72 

34.6 

12.4 

1.21 

1.03 

85 

3.95 

3.75 

Bossier  City,  La. 

689 

72 

37.7 

12.3 

1.13 

.94 

83 

4.43 

3.45 

Weslaco  (Progresso), 

585 

75 

35.1 

12.1 

1.09 

.94 

86 

4.80 

3.64 

Tex. 


Boll  Size,  Grams  Per  Boll 
.05%  Level 


Lankart  57 

8 

27 

a 

Acala  4-42 

7 

49 

b 

Empire  WR  61 

7 

41 

b 

N.   Star  4-11 

7 

02 

be 

Dixie  King 

6 

92 

be 

Delfos  9169 

6 

78 

c 

Rex 

6 

55 

c 

Stoneville  62 

5 

90 

d 

Coker  100A 

5 

81 

d 

Stoneville  7 

5 

51 

d 

Stardel 

5 

49 

d 

Deltapine  15 

5 

45 

d 

Lint  % 
.05  Level 


Deltapine  15 

36 

5 

a 

Stardel 

36 

3 

a 

Stoneville  7 

35 

8 

a 

Acala  4-42 

35 

7 

a 

Lankart  57 

34 

7 

b 

Stoneville  62 

34 

6 

b 

Coker  100A 

34 

4 

be 

Rex 

33 

6 

cd 

Dixie  King 

33 

6 

ed 

N.   Star  4-11 

33 

4 

d 

Empire  WR  61 

33 

3 

d 

Delfos  9169 

32 

4 

Seed 

Index 

Lankart  57 

15. 

3 

a 

Empire  WR  61 

14 

2 

b 

Dixie  King 

13 

0 

c 

Acala  4-42 

12 

9 

c 

Rex 

12 

7 

c 

Delfos  9169 

12 

6 

c 

N.  Star  4-11 

12 

4 

c 

Stardel 

11 

2 

d 

Stoneville  62 

11.1 

de 

Stoneville  7 

10 

9 

de 

Coker  100A 

10 

8 

de 

Deltapine  15 

10 

4 

e 
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1961  TEXAS-OKLAHOMA-ARKANSAS- LOUISIANA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Drawing  Sliver 

Color  of  Raw  Cotton 

Tin -t 
UI1X— 

Vari6"ty 

T-, 
Xl 

Ll 

II  H  M 

MGcin  * 

form— 

A  : 

22 '  s 

Yel  1  nu. 
I  trxxuw— 

iry 

n  e  s  s 

O  L  (Jilt?  VJ_  J  Ltr  / 

It  oo 

7  5 

X  •  Xrt 

Ql 

7  Q 

444 

193 

X  £  O 

8  3 

O  Let X  Ufcr-L 

9  m 

7  n 

1  14 
X  •  11 

QO 

7Q 

1  34 

7  K  1 

8  3 

IX  tz?  A 

1  74 
x .  / 1 

7  8 

X  •  xo 

87 
*  o  / 

77 

479 

42 

118 

7  S  3 

8  3 

1  84 

X  •  O  rt 

7 . 1 

1  19 
X  •  x^ 

R7 
•  o  / 

7  8 
/  o 

460 

34 

126 

7  ^  9 

8  3 

UtrJLLaLJ-LIlfcr  lO 

1  RQ 

8  S 

1  19 
X  •  xz. 

7Q 

/  7 

464 

37 

1  97 

X  Ar  / 

7  R  ^ 

8  ^ 

1  71 

X  •  /  X 

7 . 3 

1.02 

.83 

81 

461 

38 

118 

J — L  O 

75.3 

8.3 

Coker  100A 

1.80 

8.0 

1.14 

.88 

77 

476 

36 

123 

75.0 

8.5 

Delfos  9169 

1.78 

8.0 

1.17 

.89 

76 

500 

46 

125 

75.8 

8.3 

Empire  WR  61 

1.83 

7.3 

1. 13 

.  88 

78 

491 

47 

130 

75.7 

8 . 1 

Anal  a  4—49 

2.14 

7 . 7 

1.12 

.93 

82 

475 

42 

144 

75.9 

8.6 

N.  Star  4-11 

1.71 

7.8 

1.10 

.  87 

79 

476 

41 

118 

75.8 

8.5 

Lankart  57 

1.63 

9.1 

1.09 

.87 

79 

445 

38 

104 

73.4 

9.0 

Locations  Combining  Twelve 

Varieties 

Drawing  Sliver 

Color  of  Raw  Cotton 

Uni- 

Location 

Tl 

El 

U.H.M. 

Mean  : 

form- 

A 

TJ 

•  22 '  s 

Reflectance 

Yellow- 

ity 

ness 

Stillwater,  Okla. 

1.85 

8.2 

1.09 

.85 

78 

465 

38 

118 

72.0 

7.6 

College  Sta. ,  Tex 

1.75 

8.8 

1.10 

.86 

78 

4RS 

43 

in 

J  1 — L 

73.5 

8.0 

Beeville,  Tex. 

Weslaco,  Tex. 

1.78 

7.5 

1.11 

.93 

83 

463 

37 

126 

77.7 

9.5 

Hope,  Ark. 

2.02 

7.2 

1.19 

.91 

76 

497 

48 

140 

75.8 

8.4 

Bossier  City,  La. 

1.77 

7.7 

1.12 

.84 

74 

468 

41 

123 

75.8 

7.9 

'Weslaco  (Progresso),  1.79 

7.2 

1.10 

.92 

83 

440 

28 

126 

77.3 

9.2 

Tex. 

Ginned  Lint 

Ginned  Lint 

Ginned  Lint 

U.H.M. 

Mean 

Uniformity 

Delfos  9169 

1.18  a 

Delfos  9169 

96 

3. 

Acala 

4-42 

86  a 

Rex 

1.13 

b 

Acala 

4-42 

96 

B. 

Stoneville  7 

84  ab 

Stoneville  7 

1.13 

b 

Stoneville  7 

95 

ab 

Stoneville  62 

84  ab 

Empire  WR  61 

1.12 

be 

Stardel 

94 

ab 

Lankart  57 

83  be 

Coker  100A 

1.12 

be 

Empire  WR  61 

93 

aUL 

Stardel 

83  be 

Stardel 

1.12 

be 

Coker 

100A 

93 

R  hp 

Dixie 

King 

82  bed 

Dixie  King 

1.11 

be 

Dixie 

King 

93 

Empire  WR  61 

82  bed 

Deltapine  15 

1.11 

be 

Rex 

92 

be 

Deltapine  15 

82  bed 

Acala  4-42 

1.11 

be 

Deltapine  15 

92 

be 

Coker 

100A 

82  bed 

N.  Star  4-11 

1.09 

c 

N.  Star  4-11 

90 

ed 

N.   Star  4-11 

82  bed 

Lankart  57 

1.06 

d 

Lankart  57 

89 

cd 

Rex 

81  cd 

Stoneville  62 

1.02 

e 

Stoneville  62 

87 

d 

Delfos  9169 

80  d 
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1961  TEXAS-OKLAHOMA- ARKANSAS-LOUISIANA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Micronaire 


Stoneville  7 

4.74 

a 

Stardel 

3.99 

a 

Lankart  57 

4.64 

ab 

Acala  4-42 

3.93 

a 

Stardel 

4.46 

be 

Dixie  King 

3.75 

b 

Deltapine  15 

4.44 

be 

Empire  WR  61 

3. 62 

be 

Stoneville  7 

4.42 

c 

Stoneville  7 

3.59 

cd 

Acala  4-42 

4.36 

c 

Stoneville  62 

3.50 

cde 

Coker  100A 

4.35 

c 

Rex 

3.48 

de 

Dixie  King 

4.33 

c 

Deltapine  15 

3.44 

ef 

N.  Star  4-11 

4.29 

c 

Coker  100A 

3.44 

ef 

Rex 

4.27 

c 

N.  Star  4-11 

3.38 

ef 

Empire  WR  61 

4.07 

d 

Delfos  9169 

3.33 

f 

Delfos  9169 

3.95 

d 

Lankart  57 

3.11 

5 

Ti  Ei 


Acala  4-42 

2.14 

a 

Lankart  57 

9.2 

a 

Stardel 

2.01 

b 

Deltapine  15 

8.5 

b 

Deltapine  15 

1.89 

c 

Coker  100A 

8.0 

c 

Dixie  King 

1.84 

cd 

Delfos  9169 

8.0 

c 

Empire  WR  61 

1.83 

cd 

N.  Star  4-11 

7.9 

cd 

Stoneville  7 

1.83 

cd 

Rex 

7.8 

cde 

Coker  100A 

1.80 

de 

Acala  4-42 

7.7 

cdef 

Delfos  9169 

1.78 

def 

Stoneville  7 

7.5 

cdefg 

Rex 

1.74 

ef 

Empire  WR  61 

7.4 

defg 

Stoneville  62 

1.71 

f 

Stoneville  62 

7.3 

efg 

N.  Star  4-11 

1.71 

f 

Dixie  King 

7.2 

fg 
g 

Lankart  57 

1.63 

g 

Stardel 

7.0 

Drawing  Sliver 
U.H.M. 


Delfos  9169 

1.17 

a 

Stoneville  7 

1.14 

b 

Stardel 

1.14 

b 

Coker  100A 

1.14 

b 

Rex 

1.13 

be 

Empire  WR  61 

1.13 

be 

Acala  4-42 

1.13 

be 

Deltapine  15 

1.13 

be 

Dixie  King 

1.12 

be 

N.   Star  4-11 

1.11 

Lankart  57 

1.09 

Stoneville  62 

1.03 

Drawing  Sliver 
Mean 


Acala  4-42 

.93 

a 

Stoneville  7 

.91 

ab 

Stardel 

.90 

abc 

Deltapine  15 

.89 

abc 

Delfos  9169 

.89 

abc 

Coker  100A 

.  .88 

be 

Empire  WR  61 

.88 

be 

N.  Star  4-11 

.87 

bed 

Dixie  King 

.87 

bed 

Rex 

.87 

bed 

Lankart  57 

.87 

bed 

Stoneville  62 

.83 

d 
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Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Drawing  Sliver 
Uniformity 


Acala  4-42 

82 

a 

Stoneville  62 

81 

ab 

Stoneville  7 

79 

be 

Deltapine  15 

79 

be 

Lankart  57 

79 

be 

N.  Star  4-11 

79 

be 

Stardel 

79 

be 

Dixie  King 

78 

cd 

Empire  WR  61 

78 

cd 

Coker  100A 

77 

cd 

Rex 

77 

cd 

Delfos  9169 

76 

d 

A 


Delfos  9169 

500 

a 

Empire  WR  61 

491 

ab 

Rex 

47  9 

be 

N.   Star  4-11 

476 

cd 

Coker  100A 

476 

cd 

Acala  4-42 

475 

cde 

Stardel 

466 

cdef 

Deltapine  15 

464 

def 

Stoneville  62 

461 

ef 

Dixie  King 

460 

f 

Lankart  57 

445 

! 

Stoneville  7 

444 

1 

D  22's 


Empire  WR  61 

47 

a 

Acala  4-42 

144 

a 

Delfos  9169 

46 

a 

Stardel 

134 

b 

Rex 

42 

ab 

Empire  WR  61 

130 

be 

Acala  4-42 

42 

ab 

Deltapine  15 

127 

cd 

N.  Star  4-11 

41 

be 

Dixie  King 

126 

cd 

Lankart  57 

38 

cd 

Delfos  9169 

125 

d 

Stoneville  62 

38 

cd 

Coker  10  OA 

123 

de 

Deltapine  15 

37 

de 

Stoneville  7 

123 

de 

Coker  100A 

36 

de 

Rex 

119 

ef 

Stardel 

36 

de 

N.  Star  4-11 

118 

f 

Dixie  King 

34 

de 

Stoneville  62 

118 

f 

Stoneville  7 

32 

e 

Lankart  57 

104 

1 

Color  of  Raw  Cotton 
Reflectance 


Acala  4-42 

75. 

.9 

a 

Delfos  9169 

75. 

.8 

a 

N.  Star  4-11 

75. 

.8 

a 

Empire  WR  61 

75. 

,7 

a 

Stardel 

75. 

.7 

a 

Deltapine  15 

75. 

.5 

a 

Stoneville  7 

75. 

.4 

a 

Rex 

75. 

.3 

a 

Stoneville  62 

75. 

.3 

a 

Dixie  King 

75. 

.2 

a 

Coker  100A 

75. 

.0 

a 

Lankart  57 

73. 

.4 

Color  of  Raw  Cotton 
Yellowness 


Lankart  57 

9.0 

a 

Acala  4-42 

8.6 

b 

N.   Star  4-11 

8.5 

be 

Deltapine  15 

8.5 

be 

Coker  100A 

8.5 

be 

Stoneville  62 

8.3 

cd 

Delfos  9169 

8.3 

cd 

Dixie  King 

8.3 

cd 

Stoneville  7 

8.3 

cd 

Rex 

8.3 

cd 

Stardel 

8.3 

cd 

Empire  WR  61 

8.1 

d 
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1961  TEXAS-OKLAHOMA-ARKANSAS-LOUISIANA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

Summary  of  Data 


Stillwater,  Oklahoma 


Boll 


Ginned  Lint 


:  Yield 

:  Size 

•  Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:  Lbs 

Lint 

:  No.  Per 

:  % 

Index 

U.H.M. 

:  Mean 

form- 

: naire 

■  T0 

:  Per 

Acre 

:  Pound 

ity 
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a 

63 

35 
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12 

8 

1.09 

.  89 

81 
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13 
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12 
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.  91 

84 
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Deltapine  15 

963 

abede 

99 

37 

6 

10 

0 
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3.66 

Empire  WR  61 

868 

cde 

56 

36 

0 

14 

4 

1.12 

.94 

84 

4.10 
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3.96 
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35 

3 

13 

6 

1.07 

.86 

81 

4.16 

3.46 

c.v. 


13.2% 


College  Station,  Texas 


Stardel 

1376 

a 

83 

37 

6 

10.0 

1.06 

.78 

73 

4.27 

3.63 

Stoneville  7 

1335 

a 

76 

37 

8 

10.2 

1.07 

.83 

78 

4.41 

3.51 
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1229 

b 
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36 
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Coker  100A 

1218 
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74 
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Dixie  King 

1213 

be 

62 

35 

0 

12.1 

1.10 

.89 

81 
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1 
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2.95 
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33 

7 
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3.95 

3.14 
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38 
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35 
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Empire  WR  61 
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35 
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.85 
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3.51 
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73 

35 

7 

11.1 
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79 

4.01 

3.34 

Acala  4-42 

1046 

e 

64 

38 

7 

12.3 

1.09 

.86 

79 

4.24 

3.93 

C.V. 


8.9% 


Weslaco.  Texas 
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a 

82 

35 

5 

10 
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1.08 

.93 

87 
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3.54 
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1047 

ab 
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36 

5 
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3.25 
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71 

34 
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12 

0 

.99 

.86 

87 

4.76 

3.32 

Acala  4-42 

806 
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61 

35 

3 

12 
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1.07 

.94 
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4.19 

3.69 

Lankart  57 

794 

51 

35 

0 

14 
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1.06 

.91 

86 

4.85 

3.04 

N.  Star  4-11 

782 

h 

63 

33 

7 

12 

4 

1.06 

.86 

81 

4.37 

3.14 

C.V. 


7.8% 
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1961  TEXA S- OKLAH OMA- ARKAN SA S- LOU I S I  ANA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

Summary  of  Data 


Weslaco  (Progresso),  Texas 


:  Boll 

Ginned  Lint            :  : 

:  Yield 

:  Size 

:  Lint  :  Seed 

:            :  Uni-     :  Micro-  : 

Variety 

:      Lbs .  Lint 

:  No.  Per 

:    %      :  Index 

U.H.M.   :  Mean  :  form-   :  naire  : 

To 

:      Per  Acre 

:  Pound 

:            :  ity       :  : 

Stoneville  7 

697 

a 

87 

37. 

0 

10.  6 

1.12 

.98 

88 

5.19 

3.79 

Deltapine  15 

665 

ab 

81 

37. 

2 

10.  8 

1.10 

.95 

87 

4.97 

3.63 

Stardel 

642 

abc 

87 

35 

8 

11.2 

1.13 

.97 

86 

4.84 

4.04 

Delfos  9169 
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bed 

76 

32 
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12.7 
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84 
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69 

34 
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C.V.  10.4% 


Hope ,  Arkansas 
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Bossier  City,  Louisiana 
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Summary  of  Data 


Weslaco  (Progresso),  Texas 
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77 

1 

9.1 

Hope ,  Arkansas 


Stoneville  62 

1. 

73 

7 

0 

1. 

10 

.89 

81 

502 

48 

131 

76 

9 

8.4 

Stoneville  7 

2. 

03 

6 

9 

1. 

21 

.92 

76 

457 

44 

137 

76 

1 

8.5 

Rex 

1 

94 

7 

0 

1. 

20 

.87 

73 

525 

56 

132 

76 

4 

8.3 

Acala  4-42 

2. 

30 

7. 

2 

1. 

21 

.99 

82 

479 

46 

159 

77 

0 

8.7 

Dixie  King 

2. 

04 

7 

2 

1. 

19 

.89 

75 

481 

41 

136 

75 

1 

8.5 

Coker  100A 

1 

90 

7 

6 

1. 

19 

.88 

74 

503 

44 

134 

75 

7 

8.5 

Empire  WR  61 

2 

10 

7 

1 

1. 

20 

.89 

74 

534 

60 

150 

77 

0 

8.2 

Stardel 

2 

26 

6 

4 

1. 

20 

.92 

77 

517 

46 

159 

75 

7 

8.1 

Delfos  9169 

1 

95 

7 

1 

1. 

24 

.87 

70 

531 

53 

142 

76 

3 

8.2 

N.  Star  4-11 

1 

97 

7 

0 

1. 

18 

.  93 

79 

491 

47 

138 

75 

1 

8.5 

Deltapine  15 

2 

09 

7 

8 

1. 

20 

.90 

75 

484 

47 

141 

75 

1 

8.8 

Lankart  57 

1 

92 

8 

3 

1. 

20 

.97 

81 

467 

44 

118 

73 

5 

8.8 

Bossier  City,  Louisiana 


Stardel 

1.98 

7 

.3 

1.17 

.87 

75 

460 

37 

122 

76 

5 

7.8 

Delfos  9169 

1.73 

7 

.5 

1.16 

.81 

69 

498 

48 

122 

76 

2 

7.9 

Rex 

1.74 

7 

.5 

1.14 

.82 

71 

479 

41 

121 

76 

5 

7.9 

Stoneville  7 

1.78 

7 

.9 

1.14 

.88 

77 

441 

34 

124 

74 

7 

7.9 

Deltapine  15 

1.75 

8 

.3 

1.12 

.85 

75 

448 

32 

124 

75 

9 

7.7 

Empire  WR  61 

1.78 

7 

.5 

1.12 

.80 

72 

496 

51 

130 

75 

7 

7.8 

Stoneville  62 

1.74 

7 

.4 

1.04 

.80 

77 

454 

39 

120 

75 

5 

7.6 

N.   Star  4-11 

1.66 

7 

.8 

1.11 

.84 

75 

477 

42 

120 

77 

2 

8.1 

Acala  4-42 

2.01 

7 

.9 

1.13 

.89 

79 

483 

47 

140 

75 

7 

8.1 

Dixie  King 

1.86 

7 

.6 

1.15 

.86 

74 

467 

38 

134 

76 

0 

8.0 

Coker  100A 

1.80 

8 

.1 

1.16 

.88 

75 

471 

38 

128 

76 

2 

7.7 

Lankart  57 

1.42 

8 

.4 

1.06 

.78 

73 

449 

45 

98 

73 

2 

8.9 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Ten  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Ginned  Lint 

:  Yield 

:Boll  Size: 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:  Lbs 

Lint 

: Grams  Per: 

% 

Index 

•  U 

H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

■  T0 

:  Per 

Acre 

:     Boll  : 

ity 

Paymaster  101 

884 

a 

6.78 

36.0 

11.3 

97 

.  81 

83 

4 

14 

3.56 

Paymaster  54B 

860 

ab 

6.83 

36.8 

11.1 

96 

.81 

84 

4 

10 

3.28 

Lockett  88A 

825 

abc 

6.25 

35.3 

11.1 

96 

.  82 

85 

4 

10 

3.41 

Austin 

797 

bed 

7.44 

33.5 

13.  8 

1 

07 

.  87 

80 

3 

85 

3.52 

Blightmaster 

793 

bed 

6.65 

33.7 

12.1 

1 

03 

.  83 

80 

3 

98 

3.41 

Gregg 

7  87 

bede 

6.56 

33.5 

12.2 

99 

.  83 

84 

3. 

94 

3.89 

W.  Stormproof 

769 

cde 

6.43 

37.2 

10.7 

98 

.79 

81 

3 

99 

3.48 

Coker  100A 

761 

cde 

6.16 

34.2 

11.1 

1 

09 

.89 

81 

4 

01 

3.46 

Deltapine  15 

739 

def 

6.01 

35.2 

10.8 

1 

09 

.89 

81 

3 

95 

3.40 

N.  Star  4-11 

726 

def 

7.43 

33.1 

12.5 

1 

06 

.85 

80 

3 

88 

3.29 

Lankart  57 

707 

ef 

8.12 

33.4 

14.7 

1 

05 

.87 

83 

3 

97 

2.96 

Acala  4-42 

670 

f 

7.50 

36.5 

12.5 

1 

07 

.89 

83 

3 

98 

4.03 

Locations  Combining  Twelve  Varieties 


:  Boll 

Ginned  Lint 

Yield 

:  Size 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Location  : 

Lbs.  Lint 

:  No.  Per 

/o 

Index 

:  U 

H.M. 

:  Mean  : 

form- 

:  naire 

:  T° 

Per  Acre 

:  Pound 

ity 

Brownfield,  Tex. 

792 

71 

38.4 

11 

1 

97 

.79 

81 

4 

34 

3.48 

Lubbock,  Tex. 

936 

71 

36.0 

12 

3 

1 

00 

.83 

83 

4 

38 

3.03 

Halfway,  Tex. 

803 

63 

34.0 

12 

5 

1 

06 

.86 

81 

3 

55 

3.13 

Spur,  Tex. 

244 

92 

29.8 

10 

2 

89 

.69 

77 

3 

13 

3.26 

Chillicothe,  Tex. 

770 

64 

34.7 

12 

9 

1 

08 

.90 

83 

4 

01 

3.56 

Altus,  Okla. 

1054 

62 

32.9 

12 

0 

1 

09 

.90 

83 

3 

51 

3.18 

Chickasha,  Okla. 

720 

59 

35.8 

12 

5 

1 

04 

.88 

84 

4 

25 

3.66 

(Dry) 

Mangum,  Okla. 

813 

62 

37.4 

12 

5 

1 

09 

.91 

83 

4 

27 

3.  93 

Chickasha,  Okla. 

856 

64 

34.9 

12 

0 

1 

07 

.90 

83 

3. 

79 

3.87 

(Irr.) 

Chillicothe,  Tex. 

97 

.82 

84 

4 

68 

3.65 

(Dry) 


Boll  Size, 

Grams  Per 

Boll 

.05  Level 

Lankart  57 

8.12 

a 

Acala  4-42 

7.50 

b 

Austin 

7.44 

b 

N.   Star  4-11 

7.43 

b 

Paymaster  54B 

6.83 

c 

Paymaster  101 

6.78 

cd 

Blightmaster 

6.65 

cd 

Gregg 

6.56 

cde 

W.  Stormproof 

6.43 

def 

Lockett  88A 

6.25 

efg 

Coker  100A 

6.16 

fg 

Deltapine  15 

6.01 

g 

Lint  % 
.05  Level 


W.  Stormproof 

37 

2 

a 

Paymaster  54B 

36 

8 

ab 

Acala  4-42 

36 

5 

ab 

Paymaster  101 

36 

0 

be 

Lockett  88A 

35 

3 

cd 

Deltapine  15 

35 

2 

cd 

Coker  100A 

34 

2 

"de 

Blightmaster 

33 

7 

e 

Gregg 

33 

5 

e 

Austin 

33 

5 

e 

Lankart  57 

33 

4 

e 

N.  Star  4-11 

33 

1 

e 

Seed  Index 


Lankart  57 

14 

7 

a 

Austin 

13 

8 

b 

N.  Star  4-11 

12 

5 

c 

Acala  4-42 

12 

5 

c 

Gregg 

12 

2 

c 

Blightmaster 

12 

1 

c 

Paymaster  101 

11 

3 

d 

Coker  100A 

11 

1 

d 

Paymaster  54B 

11 

1 

d 

Lockett  88A 

11 

1 

d 

Deltapine  15 

10 

8 

d 

W.  Stormproof 

10 

7 

d 
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Regional  Summary  of  Ten  Locations 


Varieties  Combining  Locations 

Drawing 

'  Sliver 

uuiui    ui  i\av\ 

Pnf ton 

1  In  i  _ 

U 1 IX 

■ 

Variety 

•  T 

1 

El 

U.H.M.  : 

Mean 

f  OZ 11^ 

A 

n 
u 

99  '  <= 

W  O  T~  1  O  /"*  "t~ ra  v~i  /~*  q  • 

Vol  1 

my 

H6SS 

rSymclST-cx  xUx 

1  77 
x  •  /  / 

8  4 

O  a  T 

QQ 

.77 

an 

80 

481 

46 

111 

XXX 

75.3 

o  •  u 

Paymaster  54B 

1  79 

Q  Q 

7.7 

.  98 

ox 

82 

48^ 

TOO 

44 

i  na 

7  S  1 

/  O  •  X 

7  ft 

T  nr»Vo-1--t-    R  8  A 
JjULK-fc:  L  L  OO.I 

1 

X  •  \J  y 

8.2 

.  98 

81 

82 

488 

50 

108 

75 . 3 

7 . 9 

i-ius  tin 

1  79 

X  •  /  t- 

7  Q 

/  .  7 

1. 09 

86 

78 

513 

51 

116 

74 . 1 

7 . 9 

D  i  -I  rfV.  H — m     c  "i- q  v* 

DXlgll  Cilldb  Ltrl 

1  71 

X  .  /  X 

8  6 

1.03 

81 

78 

499 

48 

110 

75.5 

8.  3 

Gregg 

1.98 

7.7 

1.01 

82 

81 

502 

47 

127 

73.6 

7.8 

W.  Stormproof 

1.63 

7.3 

1.00 

78 

78 

499 

54 

104 

75.8 

8.4 

Coker  100A 

1.74 

8.8 

1.11 

87 

78 

503 

46 

117 

74.1 

8.3 

Deltapine  15 

1.78 

9.3 

1.09 

86 

78 

504 

49 

120 

74.3 

8.2 

N.  Star  4-11 

1.64 

8.7 

1.07 

83 

77 

505 

51 

105 

74. 7 

8.0 

Lankart  57 

1.56 

10.4 

1.06 

85 

80 

503 

58 

102 

74.  3 

8.5 

Acala  4-42 

2.07 

8.1 

1.10 

90 

82 

506 

50 

137 

75 . 1 

8.2 

Locations  Combining  Twelve  Varieties 

Drawing 

Sliver 

Color  of  Raw 

Cotton 

Uni- 

Location 

Tl 

El 

U.H.M.  : 

Mean 

form- 

A 

n 

22 '  s 

Reflectance  : 

Yellow- 

ity  • 

:  ness 

Brownfield,  Tex. 

1.76 

8  9 

O  •  7 

1.01 

80 

79 

'-t  1  O 

4n 

xxz 

74.2 

8  3 

Lubbock,  Tex. 

1.58 

inn 

1.03 

86 

83 

469 

44 

106 

75.6 

8.4 

Halfway,  Tex. 

1.69 

9.4 

1.09 

90 

82 

536 

63 

117 

75.8 

7.4 

Spur,  Tex. 

1.68 

9  6 

7  ■  U 

.93 

71 

77 

S88 

77 

QQ 

7  7 

76.7 

8.9 

Chillicothe,  Tex. 

1.94 

7  Q 

/   •  7 

1.08 

87 

79 

492 

45 

123 

73.2 

7.8 

Altus,  Okla. 

1.65 

8.7 

1.08 

87 

80 

S49 

O  rr  i- 

116 

J — L  U 

74.9 

7.9 

Chickasha ,  Okla . 

1.80 

7.6 

1.06 

85 

80 

466 

38 

119 

74.6 

7.7 

(Dry) 

Man gum,  Okla. 

1.82 

8.2 

1.09 

85 

77 

476 

43 

117 

74.4 

8.1 

Chickasha,  Okla. 

1.80 

8.3 

1.07 

85 

79 

514 

54 

119 

74.6 

7.6 

(Irr.) 

Chillicothe,  Tex. 

1.77 

7.7 

.99 

78 

79 

433 

30 

1  09 

xv  y 

73.6 

8.8 

(Dry) 

Ginned  Lint 

Ginned  Lint 

Ginned  Lint 

U.H.M 

Mean 

Uniformity 

Coker  100A 

1.09 

a 

Deltapine 

15 

89  a 

Lockett  88A  85 

a 

Deltapine  15 

1.09 

a 

Acala  4-42 

89  a 

Paymaster  54B  85 

a 

Austin 

1.07 

ab 

Coker  100A 

89  a 

Gregg 

84 

ab 

Acala  4-42 

1.07 

ab 

Lankart 

57 

87  ab 

Paymaster  101  84 

ab 

N.  Star  4-11 

1.06 

b 

Austin 

87  ab 

Acala  4-42  83 

be 

Lankart  57 

1.05 

be 

N.  Star 

4-11 

85  be 

Lankart  57  83 

be 

Blightmaster 

1.03 

c 

Blightmaster 

83  cd 

Deltapine  15  82 

cd 

Gregg 

.99 

d 

Gregg 

83  cd 

W. *  Stormproof  81 

de 

W .  Stormproof 

.98 

de 

Lockett 

88A 

82  ede 

Coker  100A  81 

de 

Paymaster  101 

.97 

de 

Paymaster  101 

81 

de 

Blightmaster  81 

de 

Locke tt  88A 

.96 

e 

Paymaste 

r 

54B 

81 

de 

Austin 

81 

de 

Paymaster  54B 

.96 

e 

W.  Stormproof 

79 

e 

N.   Star  4-11  80 

e 
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Micronaire 


\7TT1P  cfpr    1  01 
X  ayincio  LCI     _l_  _L 

4.14  a 

Aral  a  4_49 

4 . 03 

Ct 

T,nrlcp-M-  RRA 

4.10  ab 

3  RQ 
o  •  o  y 

h 

u 

"P^^TTTIP  C-f-pr  ^.dR 

i  dyiiido  lcx  oiu 

4.10  ab 

Pjr  \/ma  c"f-p>-   1  01 
royiiicio  Lei  xui 

3  S6 

C 

Coker  100A 

4.01  ab 

Austin 

3.52 

cd 

W .  Stormproof 

3.99  ab 

W.  Stormproof 

3.48 

cd 

Blightmaster 

3.98  ab 

Coker  100A 

3.46 

cd 

Acala  4-42 

3.98  ab 

Blightmaster 

3.41 

de 

Lankart  57 

3.97  ab 

Lockett  88A 

3.41 

de 

Deltapine  15 

3.95  ab 

Deltapine  15 

3.40 

de 

Gregg 

3.94  ab 

N.  Star  4-11 

3.29 

e 

N.  Star  4-11 

3.88  b 

Paymaster  54B 

3.28 

e 

Austin 

3.85  b 

Lankart  57 

2.96 

f 

Tl  El 


Acala  4-42 

2.07 

a 

Lankart  57 

10.4 

a 

Gregg 

1.98 

b 

Paymaster  54B 

9.9 

a 

Deltapine  15 

1.78 

c 

Deltapine  15 

9.3 

b 

Paymaster  101 

1.77 

cd 

Coker  100A 

8.8 

c 

Coker  10 OA 

1.74 

cde 

N.  Star  4-11 

8.7 

cd 

Paymaster  54B 

1.72 

de 

Blightmaster 

8.6 

cd 

Austin 

1.72 

de 

Paymaster  101 

8.4 

de 

Blightmaster 

1.72 

de 

Lockett  88A 

8.2 

de 

Lockett  88A 

1.69 

ef 

Acala  4-42 

8.1 

ef 

N.  Star  4-11 

1.64 

g 

Austin 

7.9 

ef 

W.  Stormproof 

1.63 

g 

Gregg 

7.7 

fg 

Lankart  57 

1.56 

h 

W .  Stormproof 

7.3 

g 

Drawing  Sliver 
U.H.M. 


Coker  10  OA 

1.11 

a 

Acala  4-42 

1.10 

a 

Deltapine  15 

1.09 

a 

Austin 

1.09 

a 

N.  Star  4-11 

1.07 

b 

Lankart  57 

1.06 

b 

Blightmaster 

1.03 

c 

Gregg 

1.01 

cd 

W .  Stormproof 

1.00 

de 

Paymaster  101 

.99 

e 

Lockett  88A 

.98 

e 

Paymaster  54B 

.98 

e 

Drawing  Sliver 
Mean 


Acala  4-42 

.90 

a 

Coker  100A 

.87 

b 

Austin 

.86 

b 

Deltapine  15 

.86 

b 

Lankart  57 

.85 

b 

N.   Star  4-11 

.83 

c 

Gregg 

.82 

cd 

Blightmaster 

.81 

cd 

Lockett  88A 

.81 

cd 

Paymaster  54B 

.81 

cd 

Paymaster  101 

.80 

d 

W.  Stormproof 

.78 
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Drawing  Sliver 
Uniformity 


Lockett  88A 

82 

a 

Paymaster  54B 

82 

a 

Acala  4-42 

82 

a 

Gregg 

81 

ab 

Paymaster  101 

81 

ab 

Lankart  57 

80 

be 

Austin 

79 

cd 

Blightmaster 

78 

d 

Coker  100A 

78 

d 

Deltapine  15 

78 

d 

W.  Stormproof 

78 

d 

N.   Star  4-11 

78 

d 

A 


Austin 

513 

a 

Acala  4-42 

506 

ab 

N.   Star  4-11 

505 

ab 

Deltapine  15 

504 

ab 

Lankart  57 

503 

ab 

Coker  100A 

503 

ab 

Gregg 

502 

abc 

Blightmaster 

499 

abc 

W..  Stormproof 

499 

abc 

Lockett  88A 

488 

be 

Paymaster  54B 

485 

be 

Paymaster  101 

481 

c 

D 


Lankart  57 

58 

a 

W.  Stormproof 

54 

ab 

N.  Star  4-11 

51 

be 

Austin 

51 

be 

Acala  4-42 

50 

bed 

Lockett  88A 

50 

bed 

Deltapine  15 

49 

bed 

Blightmaster 

48 

bed 

Gregg 

47 

bed 

Coker  100A 

46 

cd 

Paymaster  101 

46 

cd 

Paymaster  54B 

44 

d 

22's 


Acala  4-42 

137 

a 

Gregg 

127 

b 

Deltapine  15 

120 

c 

Coker  100A 

117 

cd 

Austin 

116 

d 

Paymaster  101 

111 

e 

Blightmaster 

110 

e 

Paymaster  54B 

108 

ef 

Lockett  88A 

108 

ef 

N.  Star  4-11 

105 

f| 

W.  Stormproof 

104 

Lankart  57 

102 

i 

Color  of  Raw  Cotton 
Reflectance 


W.  Stormproof 

75. 

,8 

a 

Blightmaster 

75. 

.5 

a 

Lockett  88A 

75. 

,3 

ab 

Paymaster  101 

75. 

,3 

ab 

Paymaster  54B 

75. 

,1 

abc 

Acala  4-42 

75. 

,1 

abc 

N.  Star  4-11 

74. 

,7. 

bed 

Lankart  57 

74. 

,4 

cde 

Deltapine  15 

74. 

,4 

cde 

Austin 

74. 

.3 

de 

Coker  100A 

74. 

,1 

de 

Gregg 

73. 

,6 

e 

Color  of  Raw  Cotton 
Yellowness 


Lankart  57 

8, 

.5 

a 

W.  Stormproof 

8 

.4 

ab 

Coker  100A 

8 

.3 

abc 

Blightmaster 

8 

.3 

abc 

Acala  4-42 

8. 

.2 

bed 

Deltapine  15 

8, 

.2 

bed 

N.   Star  4-11 

8, 

,1 

cde 

Paymaster  101 

8, 

.0 

de 

Austin 

7 

.9 

de 

Lockett  88A 

7, 

.  9 

de 

Paymaster  54B 

7, 

.8 

e 

Gregg 

7, 

.8 

e 
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Summary  of  Data 


Brownf ield ,  Texas 


Yield 


Boll 
Size 


Lint 


Seed 


Ginned  Lint 


Uni- 


Micro- 


Variety 

:  Lbs 

Lint 

:  No.  Per 

% 

Index 

U.H.M. 

:  Mean 

■  form- 

:  naire 

o 

:  Per 

Acre 

:  Pound 

■  ity 

Locke tt  88A 

981 

a 

77 

37. 

4 

10.0 

.92 

.78 

84 

4. 

30 

3.45 

W.  Stormproof 

888 

ab 

72 

39 

9 

10.2 

.96 

.78 

82 

3. 

80 

3.40 

Blightmaster 

884 

ab 

75 

35 

9 

11.6 

.99 

.79 

80 

4. 

18 

3.49 

Paymaster  101 

862 

abc 

72 

39 

4 

10.3 

.88 

.72 

82 

4 

56 

3.63 

Deltapine  15 

857 

abc 

76 

39 

3 

10.  9 

1.05 

.88 

84 

4 

65 

3.37 

N.   Star  4-11 

7  93 

bed 

69 

38 

2 

11.1 

1.00 

.80 

80 

4 

46 

3.19 

Coker  100A 

786 

bed 

75 

35 

7 

11.3 

1.08 

.84 

78 

3 

96 

3.44 

Lankart  57 

737 

bed 

58 

36 

3 

14.5 

1.04 

.85 

81 

4 

02 

2.85 

Gregg 

721 

bed 

81 

38 

4 

10.6 

.87 

.72 

83 

4 

85 

4.01 

Austin 

692 

cd 

69 

39 

3 

12.3 

.99 

.76 

76 

4 

20 

3.67 

Paymaster  54B 

688 

cd 

71 

40 

4 

10.7 

.91 

.77 

84 

4 

51 

3.27 

Acala  4-42 

611 

d 

64 

41 

3 

10.5 

1.00 

.84 

84 

4 

56 

3.96 

c.v. 


17.7% 


Lubbock, 


Lockett  88A 

1026 

a 

77 

35. 

5 

Paymaster  101 

1016 

ab 

72 

36. 

0 

Paymaster  54B 

1014 

ab 

67 

38 

0 

Austin 

966 

abc 

65 

34 

9 

Blightmaster 

958 

abc 

71 

34 

9 

Coker  100A 

934 

bed 

80 

34 

8 

W.  Stormproof 

934 

bed 

73 

39 

3 

Deltapine  15 

908 

cde 

83 

35 

6 

Gregg 

886 

cde 

75 

37 

2 

N.  Star  4-11 

886 

cde 

•69 

34 

4 

Lankart  57 

864 

de 

61 

34 

3 

Acala  4-42 

842 

e 

64 

37 

1 

C.V.  7.2% 


Texas 


11.8 

96 

.82 

86 

4. 

70 

3 

16 

11.2 

93 

.79 

84 

4 

36 

3 

11 

11.0 

95 

.81 

85 

4 

36 

2 

92 

14.5 

1. 

01 

.83 

82 

4 

62 

2 

93 

13.0 

1. 

01 

.82 

82 

4 

19 

2 

97 

11.9 

1. 

04 

.85 

82 

4 

63 

2 

95 

11.0 

99 

.83 

84 

4 

12 

3 

15 

10.6 

1. 

06 

.89 

84 

4 

21 

2 

99 

12.2 

94 

.78 

83 

4 

39 

3 

58 

12.3 

1. 

02 

.82 

80 

4 

27 

2 

63 

15.3 

1. 

02 

.84 

82 

4 

56 

2 

33 

13.3 

1. 

06 

.88 

83 

4 

20 

3 

69 

Halfway, 


Paymaster  101 

972 

a 

65 

34 

7 

N.  Star  4-11 

865 

ab 

57 

32 

8 

Austin 

859 

ab 

55 

32 

9 

Gregg 

857 

ab 

66 

33 

6 

Blightmaster 

840 

be 

65 

33 

0 

Paymaster  54B 

830 

bed 

60 

36 

7 

Deltapine  15 

783 

bed 

69 

34 

5 

Acala  4-42 

762 

bed 

58 

35 

8 

Lockett  88A 

745 

bed 

70 

33 

3 

W.  Stormproof 

721 

cd 

69 

35 

6 

Coker  100A 

703 

d 

74 

33 

0 

Lankart  57 

701 

d 

55 

32 

9 

C.V.  10.1% 


Texas 


11 

4 

1.01 

.81 

80 

3 

44 

3 

13 

13 

1 

1.10 

.87 

79 

3 

60 

3 

07 

14 

4 

1.10 

.90 

82 

3 

52 

3 

13 

13 

0 

1.03 

.83 

81 

3 

50 

3 

41 

12 

6 

1.10 

.87 

79 

3 

19 

3 

12 

11 

2 

.97 

.79' 

81 

3 

84 

3 

01 

10 

8 

1.13 

.93 

82 

3 

69 

3 

06 

12 

9 

1.08 

.89 

82 

3 

91 

3 

66 

12 

1 

.99 

.83 

84 

3 

58 

3 

02 

11 

7 

1.02 

.81 

80 

3 

11 

3 

17 

11 

4 

1.10 

.88 

80 

3 

76 

2 

93 

15 

3 

1.07 

.89 

83 

3 

47 

2 

82 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Brownfield,  Texas 


Variety 

:  T, 
1 

:  E, 
1 

:          Drawing  Sliver 

:    A  : 

D 

22's 

Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

■  Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

Lockett  88A 

1.75 

8.4 

.95 

.77 

81 

476 

45 

112 

74.5 

8.0 

W.  Stormproof 

1.65 

7.4 

.98 

.77 

78 

507 

53 

108 

75.7 

8.8 

Blightmaster 

1.75 

9.2 

1.01 

.80 

79 

487 

40 

110 

75.7 

8.4 

Paymaster  101 

1.77 

8.3 

.91 

.72 

79 

446 

35 

103 

74.7 

8.5 

Deltapine  15 

1.80 

9.1. 

1.08 

.88 

81 

454 

37 

116 

74.0 

'8.5 

N .  Star  4-11 

1.58 

9.0 

1.03 

.81 

79 

463 

40 

99 

73.5 

8.4 

Coker  100A 

1.88 

9.3 

1.13 

.86 

76 

513 

47 

122 

74.2 

8.3 

Lankart  57 

1.50 

11.5 

1.07 

.87 

81 

495 

53 

105 

73.5 

8.5 

Gregg 

1.97 

8.1 

.93 

.75 

81 

441 

26 

117 

72.2 

8.2 

Austin 

1.68 

7.3 

1.03 

.79 

76 

476 

44 

111 

74.0 

8.2 

Paymaster  54B 

.  1.72 

10.9 

.94 

.77 

82 

457 

34 

109 

74.7 

8.1 

Acala  4-42 

2. .08 

8.5 

1.05 

.86 

82 

468 

35 

139 

73.7 

8.2 

Lubbock,  Texas 


Lockett  88A 

1. 

56 

8 

9 

1. 

00 

.85 

85 

447 

41 

102 

77 

0 

8.1 

Paymaster  101 

1. 

60 

9 

6 

98 

.81 

83 

470 

35 

103 

76 

2 

8.3 

Paymaster  54B 

1. 

56 

11 

2 

99 

.83 

84 

464 

40 

103 

78 

2 

8.3 

Austin 

1. 

53 

9 

5 

1. 

06 

.88 

82 

457 

37 

108 

75 

5 

8.5 

Blightmaster 

1. 

53 

10 

2 

1. 

04 

.86 

82 

480 

48 

102 

75 

7 

8.4 

Coker  100A 

1. 

53 

10 

2 

1. 

08 

.89 

82 

462 

37 

103 

73 

7 

8.5 

W.  Stormproof 

1. 

51 

7 

9 

1. 

02 

.82 

80 

477 

50 

98 

76 

2 

8.8 

Deltapine  15 

1. 

71 

11 

4 

1. 

09 

.90 

83 

487 

44 

115 

76 

5 

8.4 

Gregg 

1. 

82 

8 

6 

99 

.83 

84 

469 

37 

121 

74 

0 

8.0 

N.  Star  4-11 

1. 

41 

10 

6 

1. 

04 

.87 

84 

472 

43 

97 

75 

7 

8.5 

Lankart  57 

1. 

26 

13 

0 

1. 

04 

.88 

84 

454 

66 

86 

74 

5 

9.0 

Acala  4-42 

1. 

94 

9 

0 

1. 

11 

.91 

82 

492 

50 

135 

74 

7 

8.6 

Halfway,  Texas 


Paymaster  101 

1.70 

9.2 

1.04 

.88 

85 

538 

65 

117 

76.2 

7.3 

N.  Star  4-11 

1.54 

9.2 

1.11 

.86 

78 

537 

60 

107 

74.4 

7.2 

Austin 

1.65 

8.4 

1.14 

.94 

82 

538 

60 

118 

75.0 

7.3 

Gregg 

1.83 

8.5 

1.06 

.90 

85 

532 

56 

125 

74.5 

7.3 

Blightmaster 

1.65 

9.5 

1.11 

.88 

79 

563 

66 

115 

78.2 

7.2 

Paymaster  54B 

1.74 

11.4 

1.01 

.86 

85 

521 

57 

111 

75.7 

7.5 

Deltapine  15 

1.72 

10.1 

1.15 

.94 

81 

524 

58 

127 

74.7 

7.3 

Acala  4-42 

1.99 

8.7 

1.15 

.97 

84 

514 

61 

138 

75.5 

7.7 

Lockett  88A 

1.64 

9.1 

1.03 

.87 

85 

534 

67 

•114 

76.5 

7.2 

W.  Stormproof 

1.64 

7.5 

1.06 

.85 

80 

579 

77 

107 

78.0 

7.6 

Coker  100A 

1.65 

9.4 

1.14 

.94 

82 

525 

57 

119 

75.0 

7.7 

Lankart  57 

1.54 

11.7 

1.11 

.91 

82 

533 

70 

105 

76.5 

7.9 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Spur,  Texas 


:  Boll  : 

Ginned  Lint            :  : 

:  Yield 

:  Size        :  Lint 

Seed 

:            :  Uni-     :  Micro-  : 

Variety 

:      Lbs.  Lint 

:  No.  Per  :  % 

Index 

U.H.M.   :  Mean  :  form-   :  naire  : 

To 

:      Per  Acre 

:  Pound  : 

:            :  ity       :  : 

Paymaster  54B 

335 

a 

91 

34 

3 

9. 

7 

.85 

.69 

80 

3.37 

3 

16 

Gregg 

322 

ab 

85 

30 

3 

10 

5 

.89 

.72 

81 

3.38 

3 

76 

Paymaster  101 

305 

ab 

87 

33 

2 

9 

3 

.88 

.72 

81 

3.49 

3 

42 

Lockett  88A 

288 

ab 

103 

30 

9 

9. 

2 

.87 

.70 

81 

3.06 

2 

88 

Blightmaster 

269 

be 

88 

29 

2 

9. 

8 

.91 

.71 

78 

2.98 

3 

09 

Coker  100A 

233 

c 

96 

28 

9 

9. 

0 

.90 

.70 

77 

3.08 

3 

22 

Austin 

227 

cd 

80 

26 

0 

12 

6 

.93 

.70 

75 

2.80 

3 

29 

N.  Star  4-11 

226 

cd 

78 

27 

6 

11 

1 

.92 

.69 

75 

2.91 

3 

16 

Deltapine  15 

219 

cde 

102 

28 

4 

10 

6 

.93 

.68 

73 

2.90 

3 

36 

Acala  4-42 

173 

de 

88 

30 

4 

11 

3 

.93 

.70 

75 

2.81 

3 

91 

Lankart  57 

172 

de 

72 

27 

7 

13 

0 

.88 

.67 

76 

2.84 

2 

85 

W.  Stormproof 

163 

e 

134 

30 

6 

6. 

4 

.82 

.60 

74 

3.99 

3 

05 

C.V.  18.4% 


Chillicothe ,  Texas 


Lockett  88A 

825 

a 

74 

36 

3 

11.8 

.98 

.85 

87 

4.18 

3 

44 

Gregg 

819 

ab 

63 

32 

7 

13.8 

1.04 

.89 

85 

3.86 

3 

56 

Paymaster  54B 

818 

ab 

65 

35 

1 

11.6 

1.07 

.95 

88 

3.97 

3 

44 

W.  Stormproof 

814 

abc 

63 

38 

1 

12.1 

1.01 

.84 

83 

4.14 

3 

52 

Paymaster  101 

810 

abc 

64 

34 

8 

12.4 

1.01 

.87 

86 

4.24 

3 

44 

Blightmaster 

794 

abc 

67 

34 

5 

13.1 

1.09 

.87 

80 

4.10 

3 

27 

Coker  100A 

771 

abed 

67 

33 

9 

12.3 

1.16 

.95 

82 

4.29 

4 

14 

Austin 

751 

bed 

61 

33 

3 

14.7 

1.12 

.90 

80 

3.68 

3 

66 

N.  Star  4-11 

749 

bed 

58 

33 

6 

13.2 

1.10 

.89 

81 

3.81 

3 

20 

Lankart  57 

743 

cd 

56 

33 

4 

15.3 

1.09 

.91 

83 

4.17 

2 

89 

Deltapine  15 

720 

d 

74 

34 

4 

11.6 

1.12 

.91 

81 

3.69 

3 

45 

Acala  4-42 

626 

e 

60 

37 

0 

13.4 

1.14 

.95 

83 

4.03 

4 

70 

C.V.  7.1% 


Altus,  Oklahoma 


Paymaster  54B 

1432 

a 

60 

35.3 

11.4 

1.00 

85 

85 

3.71 

2 

93 

Paymaster  101 

1218 

b 

62 

34.9 

11.1 

.97 

81 

83 

3.63 

3 

27 

Blightmaster 

1111 

be 

63 

32.2 

12.3 

1.06 

87 

82 

3.60 

3 

11 

Deltapine  15 

1059 

be 

69 

33.6 

10.3 

1.17 

1 

00 

85 

3.44 

3 

19 

Coker  10 OA 

1048 

be 

74 

32.6 

10.1 

1.18 

1 

00 

84 

3.38 

3 

16 

Gregg 

1017 

be 

66 

31.3 

12.0 

r.os 

90 

85 

3.36 

3 

70 

Lockett  88A 

1006 

be 

67 

33.6 

10.3 

1.00 

86 

86 

3.60 

3 

14 

W.  Stormproof 

994 

be 

68 

35.4 

10.4 

1.03 

80 

77 

3.99 

3 

14 

N.  Star  4-11 

986 

be 

57 

30.5 

13.5 

1.13 

90 

80 

3.35 

3 

00 

Austin 

962 

c 

57 

29.5 

14.6 

1.19 

96 

81 

34.4 

3 

22 

Lankart  57 

939 

c 

50 

31.1 

14.8 

1.10 

91 

82 

3.21 

2 

73 

Acala  4-42 

875 

c 

53 

34.6 

13.5 

1.17 

98 

84 

3.44 

3 

63 

C.V.  16.5% 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Spur,  Texas 


Variety 

':  TX 

|  El 

Drawing  Sliver 

:    A  : 

D 

22's 

:     Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:  Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

Paymaster  54B 

1.75 

10.3 

.92 

.73 

79 

542 

65 

98 

76. 

2 

7.3 

Gregg 

1.94 

8.4 

.93 

.74 

80 

561 

65 

116 

76. 

7 

8.1 

Paymaster  101 

1.74 

9.2 

.93 

.73 

78 

538 

71 

102 

78. 

0 

8.2 

Lockett  88A 

1.57 

9.8 

.89 

.70 

78 

587 

76 

92 

77. 

7 

8.3 

Blightmaster 

1.64 

9.6 

.92 

.69 

75 

608 

77 

97 

77. 

0 

9.7 

Coker  10 OA 

1.65 

10.2 

.95 

.73 

77 

601 

72 

98 

75. 

0 

10.4 

Austin 

1.67 

9.3 

.94 

.71 

75 

646 

92 

103 

76. 

5 

9.5 

N.  Star  4-11 

1.59 

9.3 

.93 

.70 

75 

606 

90 

94 

76. 

7 

8.6 

Deltapine  15 

1.74 

10.2 

.95 

.70 

74 

624 

86 

106 

76. 

0 

9.7 

Acala  4-42 

1.99 

8.1 

.99 

.79 

80 

625 

90 

121  . 

77. 

5 

8.9 

Lankart  57 

1.51 

11.8 

.91 

.69 

76 

624 

92 

83 

77. 

0 

9.7 

W.  Stormproof 

1.42 

8.7 

.87 

.66 

75 

495 

52 

79 

76. 

7 

9.0 

Chillicothe ,  Texas 


Lockett  88A 

1.86 

7.6 

1.00 

.85 

85 

485 

44 

116 

74 

0 

7 

7 

Gregg 

2.22 

6.7 

1.09 

.89 

82 

508 

49 

137 

71 

7 

7 

6 

Paymaster  54B 

1.86 

9.7 

1.01 

.83 

82 

486 

39 

117 

73 

7 

7 

6 

W.  Stormproof 

1.85 

6.6 

1.04 

.83 

79 

481 

45 

113 

74 

5 

8 

4 

Paymaster  101 

1.93 

7.8 

1.02 

.85 

82 

473 

42 

118 

74 

2 

7 

.9 

Blightmaster 

1.91 

7.7 

1.09 

.84 

77 

492 

41 

121 

74 

2 

7 

9 

Coker  100A 

1.93 

8.1 

1.16 

.87 

75 

475 

40 

124 

72 

2 

7 

8 

Austin 

1.92 

6.9 

1.12 

.89 

79 

533 

52 

125 

72 

0 

7 

4 

N.  Star  4-11 

1.80 

7.9 

1.10 

.84 

76 

500 

47 

112 

73 

5 

8 

.0 

Lankart  57 

1.74 

9.3 

1.12 

.91 

81 

479 

48 

113 

72 

7 

8 

,3 

Deltapine  15 

1.99 

8.7 

1.14 

.90 

79 

504 

42 

130 

71 

0 

7 

,6 

Acala  4-42 

2.33 

8.0 

1.14 

.91 

80 

495 

50 

148 

75 

0 

8 

.1 

Altus ,  Oklahoma 


Paymaster  54B 

1. 

61 

9.5 

1. 

01 

.85 

84 

523 

53 

109 

75 

4 

7 

8 

Paymaster  101 

1. 

74 

8.3 

1. 

00 

.80 

80 

523 

64 

116 

74 

0 

8 

1 

Blightmaster 

1. 

57 

8.7 

1. 

02 

.80 

78 

521 

57 

106 

74 

7 

8 

3 

Deltapine  15 

1. 

67 

8.8 

1. 

17 

.93 

79 

541 

60 

125 

75 

0 

8 

3 

Coker  100A 

1. 

61 

9.0 

1. 

17 

.92 

79 

546 

60 

124 

75 

6 

8 

0 

Gregg 

1. 

94 

8.3 

1. 

05 

.84 

80 

553 

63 

133 

73 

3 

7 

8 

Lockett  88A 

1. 

69 

8.0 

98 

.83 

84 

526 

67 

112 

76 

1 

7 

8 

W.  Stormproof 

1. 

52 

7.8 

1. 

02 

.80 

78 

552 

80 

107 

75 

9 

8 

1 

N.  Star  4-11 

1. 

52 

9.1 

1. 

11 

.87 

78 

552 

62 

107 

74 

5 

7 

8 

Austin 

1. 

56 

8.7 

1. 

18 

.97 

82 

541 

56 

121 

74 

5 

7 

4 

Lankart  57 

1. 

44 

9.5 

1. 

10 

.88 

80 

577 

79 

106 

74 

7 

8 

1 

Acala  4-42 

1. 

95 

8.7 

1. 

18 

1.01 

85 

546 

56 

135 

75 

6 

7 

9 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Chickasha ,  Oklahoma  (Dryland) 


Variety 

:  Ti 

':  Ei 

:          Drawing  Sliver 

:  D 

22  's 

Color  of  Raw 

Cotton 

:  U.H.M. 

;  Mean  ; 

Uni- 
form- 
ity 

:  A 

:  Reflectance  : 

Yellow- 
ness 

Paymaster  101 

1. 

80 

7 

4 

1. 02 

.  83 

81 

441 

35 

120 

75 

5 

7.4 

Austin 

1. 

70 

6 

7 

1.10 

.  85 

77 

495 

43 

123 

75 

3 

7.5 

Paymaster  54B 

1. 

73 

9 

0 

.  97 

.79 

81 

454 

34 

110 

73 

9 

7.5 

Lockett  88A 

1.80 

7 

2 

1.  00 

.83 

83 

454 

36 

112 

74 

.6 

7.4 

Gre22 

2 . 

10 

6 

8 

1.05 

.84 

80 

480 

48 

138 

73 

6 

7.1 

Blightmaster 

1. 

77 

7 

6 

1.04 

.82 

78 

438 

30 

109 

74 

6 

7.8 

W.  Stormproof 

1. 

58 

6 

7 

1.01 

.81 

80 

458 

41 

108 

75 

6 

8.5 

Deltapine  15 

1 

88 

8 

8 

1.13 

.  87 

77 

463 

36 

128 

74 

5 

7.7 

Lankart  57 

1. 

71 

8 

7 

1.09 

.88 

80 

482 

46 

111 

73 

7 

8.3 

Coker  100A 

1. 

70 

7 

7 

1.14 

.90 

79 

472 

33 

123 

74 

2 

7.9 

N.  Star  4-11 

1. 

76 

7 

3 

1.08 

.85 

78 

485 

38 

112 

75 

4 

7.7 

Acala  4-42 

2. 

13 

7 

2 

1.09 

.90 

82 

468 

36 

140 

74 

2 

8.1 

Chickasha,  Oklahoma 

(Irrigated ) 

Austin 

1. 

79 

7 

7 

1.16 

.  92 

79 

516 

49 

124 

74 

1 

7.2 

Paymaster  101 

1. 

85 

8 

4 

X .  UZ 

.  OZ 

80 

511 

Do 

115 

74 

.5 

7.4 

Lockett  88A 

1. 

75 

7 

5 

1.00 

.82 

82 

493 

53 

112 

74.9 

7.3 

Paymaster  54B 

1. 

82 

9 

8 

1.00 

.82 

82 

507 

51 

112 

74 

.5 

7.6 

2. 

08 

7 

6 

1.06 

.84 

80 

531 

51 

140 

73 

.4 

7.4 

Blightmaster 

1. 

68 

8 

3 

1.05 

.82 

77 

499 

51 

114 

75 

.0 

7.9 

W.  Stormproof 

1. 

69 

7 

0 

1.00 

.76 

76 

529 

55 

104 

74 

.2 

7.8 

Coker  100A 

1. 

80 

8 

2 

1.17 

.91 

78 

527 

55 

124 

75 

.0, 

8.2 

Lankart  57 

1. 

61 

10 

0 

1.09 

.83 

76 

510 

56 

110 

74 

.2 

8.0 

N.  Star  4-11 

1. 

67 

8 

4 

1.12 

.89 

79 

503 

58 

109 

75 

.  5 

7.5 

Acala  4-42 

2. 

05 

7 

6 

1.10 

.89 

81 

500 

48 

143 

75 

.4 

7.5 

Deltapine  15 

1. 

85 

8 

9 

1.11 

.84 

75 

551 

65 

127 

75 

.0 

7.6 

Mangum 

,  Oklahoma 

Paymaster  54B 

1. 

68 

9 

0 

1.02 

.82 

80 

470 

40 

111 

75 

0 

7.6 

Coker  100A 

1. 

80 

8 

8 

1.13 

.86 

76 

476 

38 

120 

73 

4 

7.8 

Acala  4-42 

2. 

11 

8 

1 

1.16 

.94 

81 

492 

46 

137 

74 

9 

8.1 

W.  Stormproof 

1. 

75 

6 

8 

1.05 

.80 

76 

475 

49 

114 

75 

7 

8.5 

Paymaster  101 

1. 

84 

8 

1 

1.06 

.83 

78 

450 

36 

116 

74 

9 

8.0 

Lockett  88A 

1. 

70 

8 

2 

1.03 

.83 

80 

467 

44 

107 

73 

6 

8.2 

Gregg 

1. 

99 

6 

9 

1.05 

.82 

77 

504 

51 

128 

73 

6 

7.8 

Austin 

1. 

92 

7 

7 

1.15 

.89 

77 

492 

49 

123 

73.7 

7.8 

Lankart  57 

1. 

65 

10 

0 

1.10 

.87 

78 

462 

43 

108 

74 

2 

8.4 

N.  Star  4-11 

1. 

74 

8 

2 

1.14 

.85 

74 

485 

46 

113 

74.4 

8.2 

Deltapine  15 

1. 

75 

9 

4 

1.10 

.82 

75 

461 

38 

116 

74.1 

8.2 

Blightmaster 

1. 

90 

7 

8 

1.09 

.88 

80 

477 

40 

119 

75 

0 

8.5 
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1961  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Chickasha,  Oklahoma  (Dryland) 


:  Boll 

Ginned  Lint 

:  Yield 

:  Size 

:  Lint 

•  Seed 

Uni- 

: Micro- 

Variety 

:  Lbs 

Lint 

:  No.  Per 

0/ 

/o 

Index 

U.H.M 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

:  To 

:  Per 

Acre 

:  Pound 

ity 

Paymaster  101 

884 

a 

57 

36.3 

12.  A 

1.02 

.88 

86 

4 

53 

3.70 

Austin 

830 

ab 

58 

36.0 

13.9 

1.08 

.87 

81 

3 

85 

3.79 

Paymaster  54B 

792 

be 

63 

36.6 

11.0 

.95 

.82 

86 

4 

28 

3.37 

Lockett  88A 

787 

be 

61 

36.7 

11.8 

.98 

.85 

86 

4 

34 

3.59 

Gregg 

754 

cd 

60 

31.9 

13.6 

1.02 

.89 

86 

4 

21 

4.10 

Blightmaster 

743 

cde 

62 

35.0 

12.9 

1.04 

.85 

82 

4 

60 

3.62 

W.  Stormproof 

715 

def 

56 

39.7 

11.9 

.99 

.82 

83 

4 

24 

3.77 

Deltapine  15 

682 

;  69 

37.1 

11.8 

1.12 

.93 

83 

4 

25 

3.57 

Lankart  57 

667 

;  49 

34.4 

15.2 

1.10 

.93 

85 

4 

14 

3.14 

Coker  10 OA 

646 

;h  69 

35.5 

10.6 

1.12 

.92 

83 

4 

33 

3.68 

N.  Star  4-11 

586 

hi  56 

33.9 

12.7 

1.08 

.87 

81 

3. 

98 

3.58 

Acala  4-42 

557 

i  56 

37.1 

12.3 

1.06 

.90 

85 

4 

29 

4.00 

C.V.  7.3% 


Chickasha ,  Oklahoma  (Irrigated) 


Austin 

1085 

a 

53 

34.2 

14. 

5 

1.13 

.94 

83 

3.92 

3 

89 

Paymaster  101 

1044 

a 

67 

37.0 

10 

8 

1.00 

.84 

84 

3.74 

4 

04 

Lockett  88A 

932 

b 

74 

36.4 

10 

5 

.99 

.85 

86 

4.01 

3 

86 

Paymaster  54B 

905 

be 

62 

35.8 

11 

8 

.99 

.84 

85 

3.83 

3 

63 

Gregg 

883 

bed 

68 

31.7 

12 

4 

1.07 

.92 

86 

3.57 

4 

36 

Blightmaster 

870 

bed 

67- 

33.0 

11 

3 

1.06 

.85 

80 

4.00 

3 

86 

W.  Stormproof 

841 

bed 

67 

36.5 

10 

8 

.98 

.81 

82 

3.74 

3 

87 

Coker  10 OA 

801 

cde 

71 

35.1 

12 

3 

1.18 

.95 

81 

3.73 

3 

72 

Lankart  57 

782 

de 

51 

34.1 

15. 

2 

1.11 

.95 

86 

3.84 

3 

42 

N.  Star  4-11 

718 

e 

56 

31.4 

12 

7 

1.12 

.91 

81 

3.78 

3 

69 

Acala  4-42 

712 

e 

.56 

37.5 

12. 

6 

1.13 

.97 

86 

4.00 

4 

39 

Deltapine  15 

701 

e 

82 

36.1 

9. 

6 

1.15 

.93 

80 

3.40 

3 

73 

C.V.  9.9% 


Mangum,  Oklah  oma 


Paymaster  54B 

927 

a 

67 

39.0 

11. 

7 

1.00 

.85 

85 

4 

33 

3 

68 

Coker  100A 

924 

a 

64 

38.5 

11. 

6 

1.13 

.93 

82 

4 

32 

3 

85 

Acala  4-42 

876 

ab 

55 

38.1 

12. 

9 

1.13 

.93 

82 

4 

10 

4 

20 

W.  Stormproof 

849 

abc 

67 

40.1 

11. 

8 

1.06 

.90 

84 

4 

17 

4 

06 

Paymaster  101 

844 

abc 

61 

38.1 

12. 

9 

1.07 

.92 

86 

4 

67 

4 

05 

Lockett  88A 

832 

abed 

64 

38.0 

12. 

4 

1.02 

.86 

85 

4 

28 

3. 

89 

Gregg 

821 

abede 

64 

34.8 

12. 

1 

1.06 

.90 

85 

3 

84 

4 

27 

Austin 

802 

bede 

60 

35.8 

12. 

9 

1.17 

.97 

83 

4 

01 

4 

06 

Lankart  57 

760 

cdef 

56 

36.6 

13. 

8 

1.10 

.95 

86 

4 

55 

3. 

48 

N.   Star  4-11 

727 

def 

57 

35.4 

13. 

5 

1.15 

.92 

80 

4 

18 

3. 

82 

Deltapine  15 

720 

ef 

65 

38.1 

11. 

7 

1.12 

.92 

82 

4 

46 

3. 

87 

Blightmaster 

670 

f 

63 

36.1 

12. 

8 

1.09 

.93 

84 

4 

31 

4. 

01 

C.V.  10.4% 
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1961  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Ginned  Lint 

Yield 

:Boll  Size: 

Lint 

Seed  : 

Uni- 

: Micro- 

Variety  : 

Lbs .  Lint 

: Grams  Per: 

/o 

Index  : 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

T 

0 

Per  Acre 

:     Boll  : 

ity 

Deltapine  15 

1065  a 

5.92 

38.0 

10.6 

1.09 

.87 

80 

4.32 

3.46 

Ate  509N 

1023  ab 

6.02 

35.3 

11.9 

1.11 

.93 

84 

4.47 

3.98 

Acala  4-42 

998  ab 

7.39 

37.7 

13.2 

1.11 

.94 

85 

4.33 

4.01 

AXTE 

977  ab 

6.66 

35.6 

13.0 

1.12 

.92 

82 

4.22 

4.03 

Coker  100A 

976  ab 

5.81 

35.9 

11.1 

1.12 

.91 

81 

4.35 

3.54 

Acala  1517 D 

954  ab 

6.68 

33.9 

14.3 

1.21 

1.05 

79 

4.24 

4.17 

Acala  44-10 

929  ab 

7.51 

36.0 

14.2 

1.14 

.95 

83 

4.19 

3.86 

Acala  1517  BR-1 

903  ab 

6.68 

35.9 

13.0 

1.16 

.95 

81 

4.10 

4.43 

B  479 

892  b 

6.99 

34.6 

13.7 

1.21 

1.02 

84 

4.23 

4.44 

Acala  227 

877  b 

6.24 

36.7 

13.2 

1.14 

.97 

85 

4.24 

4.24 

Lankart  57 

694  c 

7.93 

38.0 

14.0 

1.03 

.84 

82 

4.52 

3.15 

Locations  Combining  Eleven  Varieties 


:  Boll 

Ginned  Lint 

Yield 

:  Size 

Lint 

•  Seed 

Uni- 

: Micro- 

Location  : 

Lbs.  Lint 

:  No.  Per 

•  % 

Index 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

: naire 

•  T 

o 

Per  Acre 

:  Pound 

ity 

Shatter,  Calif. 

Brawley,  Calif. 

1108 

69 

34.9 

13.3 

1.17 

.99 

84 

4.77 

4.30 

Yuma ,  Ariz . 

1089 

70 

37.2 

13.4 

1.15 

.97 

84 

4.62 

4.20 

Tempe,  Ariz. 

1291 

69 

34.9 

13.7 

1.14 

.96 

83 

4.76 

3.90 

Marana,  Ariz. 

1344 

65 

36.2 

13.3 

1.15 

.96 

83 

4.64 

3.76 

Univ.  Park,  N.  M. 

549 

63 

35.2 

12.4 

1.12 

.88 

78 

2.86 

3.67 

Pecos  (Toone),  Tex. 

255 

74 

37.4 

12.3 

1.08 

.91 

83 

4.13 

3.90 

Pecos  (Dorr),  Tex. 

698 

67 

37.4 

12.2 

1.09 

.93 

80 

4.27 

3.85 

Logandale,  Nev. 

1124 

Boll  Size,  Grams  Per 
.05  Level 

Boll 

Lint  % 
.05  Level 

Seed 

Index 

Lankart  57 

7.93  a 

Deltapine  15 

38 

0 

a 

Acala  1517D 

14 

3 

a 

Acala  44-10 

7.51 

b 

Lankart  57 

38 

0 

a 

Acala  44-10 

14. 

2 

ab 

Acala  4-42 

7.39 

b 

Acala  4-42 

37 

7 

a 

Lankart  57 

14 

0 

ab 

B  479 

6.99 

c 

Acala  '227 

36 

7 

b 

B  479 

13 

7 

b 

Acala  1517  BR- 

1  6.68 

c 

Acala  44-10 

36 

0 

be 

Acala  4-42 

13 

2 

c 

Acala  1517D 

6.68 

c 

Coker  100A 

35 

9 

be 

Acala  227 

13 

2 

c 

AXTE 

6.66 

c 

Acala  1517  BR-1  35 

9 

be 

AXTE 

13 

0 

c 

Acala  227 

6.24 

d 

AXTE 

35 

6 

c 

Acala  1517  BR- 

■1  13 

0 

c 

Ate  509N 

6.02 

de 

Ate  509N 

35 

3 

cd 

Ate  509N 

11 

d 

Deltapine  15 

5.92 

de 

B  479 

34 

6 

de 

Coker  100A 

11 

1 

e 

Coker  100A 

5.81 

e 

Acala  1517D 

33 

9 

e 

Deltapine  15 

10 

6 

f 
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1961  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Variety 

Tl 

El 

Drawing  Sliver 

A 

D 

22's 

Color  of  Raw  Cotton 

U.H.M. 

Mean 

Uni- 
form- 
ity 

Reflectance  :  Yellow- 
:  ness 

Deltapine  15 

1.80 

8.0 

1 

11 

.86 

77 

477 

38 

114 

78 

.4 

8.2 

Ate  509N 

2.07 

6.8 

1 

12 

.90 

80 

457 

34 

134 

77 

.6 

8.3 

Acala  4-42 

2.20 

7.6 

1 

15 

.94 

81 

474 

40 

140 

78 

.9 

8.3 

AXTE 

2.10 

6.9 

1 

14 

.90 

79 

487 

45 

135 

77 

.8 

8.2 

Coker  100A 

1.77 

7.4 

1 

11 

.85 

76 

471 

35 

114 

78 

.1 

8.1 

Acala  1517D 

2.24 

7.0 

1 

23 

.98 

79 

485 

31 

154 

78 

.6 

8.2 

Acala  44-10 

2.01 

7.1 

1 

14 

.89 

78 

486 

41 

129 

78 

.2 

8.6 

Acala  1517  BR-1 

2.10 

5.7 

1 

15 

.89 

77 

464 

33 

140 

78 

.2 

8.3 

B  479 

2.27 

6.1 

1 

20 

.94 

78 

474 

31 

153 

78 

.1 

8.3 

Acala  227 

2.12 

6.3 

1. 

15 

.93 

81 

491 

44 

143 

78 

.0 

8.5 

Lankart  57 

1.66 

9.0 

1 

05 

.84 

79 

463 

39 

102 

76 

.7 

8.9 

Locations  Combining  Eleven  Varieties 


Location 


Drawing  Sliver 


:            :  Uni-  : 

:  U.H.M. 

:  Mean  :  form-  : 

A 

D 

:  22's 

:  Reflectance  :  Yellow- 

:            :  ity  : 

:                        :  ness 

Color  of  Raw  Cotton 


Shafter,  Calif. 

Brawley,  Calif. 

2.11 

6. 

4 

1 

16 

.92 

Yuma,  Ariz. 

2.16 

6. 

1 

1 

15 

.91 

Tempe,  Ariz. 

2.13 

6. 

7 

1 

16 

.92 

Marana,  Ariz. 

1.98 

7. 

2 

1 

15 

.90 

Univ.  Park,  N.  M. 

1.94 

8. 

1 

1 

11 

.85 

Pecos  (Toone),  Tex.  1.95 

7. 

6 

1 

12 

.90 

Pecos  (Dorr),  Tex. 

1.96 

7. 

6 

1 

13 

.91 

Logandale,  Nev. 


79 

450 

28 

141 

78.3 

7.4 

79 

451 

30 

139 

77.5 

8.6 

79 

439 

29 

134 

78.4 

8.1 

78 

452 

33 

128 

76.8 

8.3 

76 

590 

69 

129 

79.2 

7.9 

80 

476 

37 

129 

79.7 

9.1 

80 

470 

36 

128 

76.5 

8.9 

Ginned  Lint 

Ginned 

Lint 

Ginned  Lint 

U.H.M. 

Mean 

Uniformity 

Acala  1517D 

1.21 

a 

Acala  1517D 

1.05 

a 

Acala  227 

85  N.S. 

B  479 

1.21 

a 

B  479 

1.02 

b 

Acala  V42 

85  " 

Acala  1517  BR-1 

1.16 

b 

Acala  227 

.97 

c 

B  479 

84  " 

Acala  227 

1.14 

be 

Acala  1517  BR-1 

.95 

cd 

Ate  509N 

84  " 

Acala  44-10 

1.14 

be 

Acala  44-10 

.95 

cd 

Acala  44-10 

83  " 

AXTE 

1.12 

c 

Acala  4-42 

.94 

cd 

AXTE 

82  " 

Coker  100A 

1.12 

c 

Ate  509N 

.93 

de 

Lankart  57 

82  " 

Ate  509N 

1.11 

cd 

AXTE 

.92 

de 

Acala  1517  BR-1 

81  " 

Acala  4-42 

1.11 

cd 

Coker  10  OA 

.91 

e 

Coker  100A 

81  " 

Deltapine  15 

1.09 

d 

Deltapine  15 

.87 

f 

Deltapine  15 

80  " 

Lankart  57 

1.03 

e 

Lankart  57 

.84 

g 

Acala  1517D 

79  " 
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1961  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Eight  Locations 


Micronaire 


Lankart  57 

4. 

,52 

a 

B  479 

4. 

,44  a 

Ate  509N 

4. 

,47 

ab 

Acala  1517  BR-1 

4. 

,43  a 

Coker  10 OA 

4. 

,35 

abc 

Acala  227 

4. 

.24  b 

Acala  4-42 

4. 

,33 

abc 

Acala  1517D 

4. 

.17  b 

Deltapine  15 

4. 

.32 

abc 

AXTE 

4. 

.03  c 

Acala  1517D 

4. 

,24 

be 

Acala  4-42 

4. 

.01  c 

Acala  227 

4. 

,24 

be 

Ate  509N 

3, 

.98  c 

B  479 

4. 

,23 

be 

Acala  44-10 

3. 

.86  d 

AXTE 

4. 

,22 

be 

Coker  100A 

3. 

.54  e 

Acala  44-10 

4. 

,19 

c 

Deltapine  15 

3, 

.46  e 

Acala  1517  BR-1 

4. 

,10 

c 

Lankart  57 

3. 

.15  f 

B  479 

2.27  a 

Lankart  57 

9.0 

a 

Acala  1517D 

2.24  ab 

Deltapine  15 

8.0 

b 

Acala  4-42 

2.20  b 
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University  Park,  New  Mexico 


Boll  : 

Ginned  Lint 

Yield  : 

Size  : 

Lint 

:  Seed  : 

Uni- 

:  Micro- 

yi  p1~\7 
vox  x  c  l.  y 

T,V)  c;  TiTTli" 
UUO  ■      Dill  L  i 

No •  Per  ; 

/o 

:  Index  : 

U .  H .  M . 

•  Mean  i 

f  orm— 

:  naire 

T 
X0 

I  CI     AL X  C 

Pound  * 

1LY 

B  47  9 

889  a 

56 

34.  5 

14. 

o 

1.  23 

1.  02 

82 

3 . 

35 

4.16 

Aral  a  1 S17D 

847  a 

61 

34. 3 

13 . 

4 

1.26 

1.  00 

80 

3 . 

01 

3 . 99 

715  b 

60 

36.  3 

11. 

9 

1.11 

.  92 

83 

3. 

25 

3.76 

592  c 

72 

35 . 4 

11. 

5 

1. 09 

.87 

80 

3. 

06 

3 . 83 

Aral  a  1  SI  7  RR- 

jl  ^_  Cl  X.C1     X.<JX.  /      i_)  1  \ 

1 

568  cd 

64 

34.  8 

12. 

1 

1.14 

.85 

74 

2. 

46 

3 . 99 

Deltapine  15 

557  cd 

67 

36.2 

10. 

4 

1.05 

.75 

72 

2. 

70 

3.24 

AXTE 

492  de 

61 

34.2 

13. 

2 

1.11 

.85 

76 

2. 

71 

3.71 

Coker  100A 

433  e 

•74 

35.6 

12. 

3 

1.07 

.80 

74 

3. 

05 

3.25 

Acala  44-10 

424  e 

60 

32.2 

13. 

2 

1.13 

.91 

80 

2. 

64 

3.67 

Acala  227 

295  f 

74 

36.3 

11. 

4 

1.14 

.  90 

79 

2. 

48 

3.93 

JJd  1 1  ivu  XL.      yJ  1 

225  f 

56 

37.2 

13. 

3 

1.01 

.77 

77 

2. 

75 

2.  85 

c.v. 

15.6% 

x  t:  y-  U  o  ^ 

Texs  s 

(Toone  Farm) 

Dp  1  i~a  m'np  IS 

i/CX  L.U  UlilC     X. KJ 

436  a 

85 

39. 3 

10 

0 

1. 05 

.85 

81 

4. 

05 

3.  57 

B  47  9 

408  a 

67 

36.4 

13 

1 

1.15 

.98 

85 

4. 

18 

4.28 

Arala  4—42 

388  a 

66 

39. 5 

12 

9 

1.08 

.93 

86 

4. 

18 

4.  03 

Acala  1517D 

301  b 

73 

35.5 

13 

7 

1.18 

1.02 

86 

4. 

41 

4.03 

Coker  100A 

275  be 

85 

37.4 

10 

4 

1.05 

.87 

83 

4 

11 

3.54 

Ate  509N 

259  bed 

79 

36.3 

11 

7 

1.08 

.  91 

84 

4 

35 

3.93 

Acala  1517  BR- 

•1 

205  cde 

73 

37.2 

12 

6 

1.12 

.92 

82 

3 

99 

4.43 

Acala  44-10 

194  de 

67 

37.9 

13 

0 

1.08 

.91 

84 

4 

14 

3.80 

AXTE 

149  ef 

77 

36.3 

11 

9 

1.05 

.86 

82 

3 

89 

4.00 

Lankart  57 

104  f 

64 

38.1 

13 

6 

1.01 

.83 

82 

4 

25 

3.14 

Acala  227 

82  f 

83 

37.8 

12 

3 

1.08 

.92 

85 

3 

88 

4.13 

C.V. 

20.1% 

Pecos 

,  Texas 

(Door  Fa 

rm) 

C  nlcpr   "i  f)0A 

951  a 

76 

37 . 5 

10 

5 

1.12 

.  94 

83 

4 

35 

3.40 

At-p  S09N 

851  ab 

74 

35.8 

11 

.5 

1.10 

.  93 

85 

4 

52 

4.05 

Ucx  Lapxllc  XO 

ah 

77 

39.4 

10 

.0 

1.09 

.  90 

82 

4 

39 

3.39 

Anal  a    K17  RP_ 
/i(_d-Lct    101/  Df\- 

_L 

7  ah 

J  OO     Cl  u 

62 

38 . 3 

12 

.3 

1.11 

.  93 

83 

4 

.39 

4.28 

D   H  /  y 

7S3  ahr 
/  DO    cl  UL 

fin 

O  1  •  X 

13 

.1 

1.17 

1.  00 

85 

4 

.44 

4. 30 

AppI  3    1  SI  IT) 

7S1  ahr 

/  <J  X.     Cl  L>  l^. 

65 

35 . 5 

13 

.2 

1.06 

1.06 

49 

4 

.29 

3.  94 

Acala  4-42 

672  be 

61 

39.0 

12 

.4 

1.06 

.89 

84 

4 

.02 

4.04 

Acala  44-10 

656  be 

58 

37.0 

13 

.5 

1.09 

.93 

84 

4.20 

3.90 

AXTE 

565  cd 

72 

35.0 

11 

.9 

1.07 

.85 

79 

3 

.87 

3.87 

Lankart  57 

445  d 

56 

39.4 

13 

.1 

1.02 

.84 

82 

4 

.49 

3.06 

Acala  227 

443  d 

72 

37.2 

12 

.4 

1.13 

.97 

86 

3 

.99 

4.12 

C.V.  18.0% 
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Drawing  Sliver 


Color  of  Raw  Cotton 


Variety 

i  Ti 

!  El 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

•  A 

D 

•  22's 

:  Reflectance 

:  Yellow- 
:  ness 

B  47  9 

2.17 

6.8 

1.23 

.94 

77 

553 

51 

154 

79.8 

8.0 

Acala  1517D 

2.21 

8.2 

1.24 

.97 

78 

597 

58 

149 

80.6 

7.8 

Acala  4-42 

2.10 

8.4 

1.13 

.89 

79 

546 

64 

136 

80.2 

7.8 

Ate  509N 

1.95 

7.7 

1.08 

.83 

77 

542 

66 

131 

78.4 

7.9 

Acala  1517BR-1 

1.99 

6.8 

1.12 

.83 

74 

480 

33 

139 

79.5 

7.9 

Deltapine  15 

1.78 

9.0 

1.06 

.80 

76 

629 

78 

112 

78.5 

7.8 

AXTE 

2.05 

7.7 

1.11 

.85 

77 

626 

90 

129 

79.4 

7.6 

Coker  10 OA 

1:65 

8.6 

1.06 

.79 

74 

589 

57 

110 

78.9 

7.6 

Acala  44-10 

1.96 

8.0 

1.15 

.83 

74 

615 

73 

125 

79.6 

8.5 

Acala  227 

1.96 

7.6 

1.10 

.87 

79 

696 

105 

140 

78.6 

8.0 

Lanka rt  57 

1.52 

10.3 

1.04 

.80 

77 

617 

83 

98 

78.5 

8.4 

Pecos ,  Texas  (Toone  Farm) 


Deltapine  15 

1.82 

8.5 

1 

10 

.87  ' 

79 

490 

43 

115 

79.6 

9.1 

B  479 

2.07 

7.8 

1. 

16 

.94 

81 

471 

26 

147 

80.4 

8.7 

Acala  4-42 

2.14 

8.0 

1 

14 

.94 

82 

475 

43 

137 

80.4 

9.1 

Acala  1517D 

2.12 

7.7 

1 

20 

.99 

82 

470 

27 

147 

80.2 

8.8 

Coker  100A 

1.76 

8.1 

1 

09 

.87 

79 

468 

33 

109 

79.9 

8.9 

Ate  509N 

1.95 

7.6 

1 

10 

.89 

81 

460 

34 

127 

79.2 

9.0 

Acala  1517  BR-1 

2.00 

6.1 

1 

14 

.92 

80 

477 

37 

138 

79.7 

9.0 

Acala  44-10 

2.00 

7.5 

1 

11 

.90 

81 

481 

39 

132 

78.9 

9.4 

AXTE 

1.97 

7.8 

1 

11 

.89 

79 

489 

43 

127 

79.8 

9.1 

Lanka rt  57 

1.56 

8.3 

1 

03 

.81 

79 

472 

46 

102 

78.5 

9.5 

Acala  227 

2.09 

6.9 

1 

12 

.91 

81 

486 

40 

137 

80.0 

9.2 

Pecos , 

Texas 

(Door 

Farm) 

Coker  100A 

1.72 

7.5 

1. 

12 

.85 

76 

461 

37 

113 

76.5 

8.8 

Ate  509N 

2.09 

7.1 

1. 

13 

.90 

80 

455 

32 

132 

76.3 

9.1 

Deltapine  15 

1.70 

7.8 

1. 

11 

.87 

78 

464 

34 

109 

76.9 

8.7 

Acala  1517  BR-1 

1.93 

7.2 

1. 

14 

.92 

80 

459 

27 

135 

76.9 

8.8 

B  479 

2.15 

6.9 

1. 

18 

.97 

82 

454 

24 

147 

76.5 

8.9 

Acala  1517D 

2.13 

8.3 

1. 

19 

.96 

80 

470 

29 

141 

76.5 

8.8 

Acala  4-42 

2.19 

8.2 

1. 

13 

.94 

83 

488 

45 

136 

76.2 

8.9 

Acala  44-10 

1.97 

7.4 

1. 

12 

.90 

80 

473 

34 

129 

77.1 

9.2 

AXTE 

2.00 

7.5 

1. 

14 

.91 

80 

508 

49 

132 

76.4 

8.9 

Lankart  57 

1.59 

8.7 

1. 

05 

.83 

79 

459 

41 

102 

76.3 

9.2 

Acala  227 

2.06 

6.9 

1. 

15 

.94 

81 

485 

41 

137 

76.1 

9.1 
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1961  EXTRA- LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Varieties  Combining  Locations 


Variety 

:  Yield 

:      Lbs.  Lint 

:      Per  Acre 

:Boll  Size: 
: Grams  Per: 
:     Boll  : 

Lint 

/o 

Seed 
Index 

Ginned  Lint 
U.H.M.   :  Mean  : 

Uni- 
form- 
ity 

:  Micro-. 
:  naire 

T 

0 

P7 

788  a 

3. 

76 

37.8 

8.6 

1.31 

1.16 

85 

4.03 

4.62 

P8 

785  a 

3. 

85 

38.6 

8,7 

1.30 

1.11 

85 

4.09 

4.49 

Pima  S-2 

767  a 

3. 

56 

37.1 

8.5 

1.32 

1.12 

84 

4.00 

4.42 

2-2-2-3 

759  ab 

3. 

41 

35.5 

8.1 

1.40 

1.15 

81 

3.86 

4.50 

P6 

735  abc 

3. 

30 

34.4 

9.0 

1.39 

1.19 

85 

3.95 

4.57 

P9 

734  abc 

3. 

49 

37.3 

9.1 

1.37 

1.11 

81 

3.74 

4.70 

CB  58 

731  abc 

3. 

44 

33.9 

8.6 

1.39 

1.16 

83 

3.83 

4.35 

1048 

693  be 

3. 

21 

32.9 

9.2 

1.41 

1.20 

85 

4.00 

4.64 

Pima  S-l 

673  c 

3. 

78 

34.7 

8.8 

1.34 

1.13 

84 

3.71 

4.36 

P3 

665  c 

3. 

45 

34.9 

8.3 

1.37 

1.17 

85 

4.07 

4.67 

Locations  Combining  Ten  Varieties 


:  Boll 

Ginned  Lint 

Yield 

:  Size 

Lint 

Seed 

Uni- 

: Micro- 

Location  : 

Lbs.  Lint 

:  No.  Per 

/o 

Index 

U.H.M. 

:  Mean  : 

form- 

:  naire 

j  To 

Per  Acre 

:  Pound 

ity 

Arizona : 

Yuma 

957 

134 

33.2 

12.6 

1.36 

1.16 

85 

3.91 

4.54 

Tempe 

871 

157 

33.7 

11.6 

1.35 

1.18 

77 

3.90 

4.71 

Marana 

512 

133 

35.2 

11.6 

1.38 

1.16 

84 

3.84 

4.50 

Safford  (Pace) 

650 

118 

36.3 

12.5 

Safford  (Curtis) 

854 

123 

35.7 

12.6 

1.38 

1.15 

83 

4.01 

4.42 

Univ.  Park 

681 

122 

37.7 

1.35 

1.13 

83 

3.85 

4.48 

(Ginther),  N.  M. 

Ysleta,  Tex. 

606 

123 

38.1 

1.35 

1.12 

83 

4.06 

,4.54 

Boll  Size,  Grams  Per  Boll  Lint  % 

.05  Level  .05  Level  Seed  Index 


P8 

3 

85 

a 

P8 

38.6 

a 

1048 

9.2 

a 

Pima  S-l 

3 

78 

a 

P7 

37.8 

b 

P9 

9.1 

a 

P7 

3 

76 

a 

P9 

37.3 

be 

P6 

9.0 

ab 

Pima  S-2 

3 

56 

b 

Pima  S-2 

37.1 

c 

Pima  S-l 

8.8 

abc 

P9 

3 

49 

b 

2-2-2-3 

35.5 

d 

P8 

8.7 

bed 

P3 

3 

45 

be 

P3 

34.9 

de 

P7 

8.6 

cde 

CB  58 

3 

44 

be 

Pima  S-l 

34.7 

e 

CB  58 

8.6 

cde 

2-2-2-3 

3 

41 

be 

P6 

34.4 

ef 

Pima  S-2 

8.5 

cde 

P6 

3 

30 

cd 

CB  58 

33.9 

f 

P3 

8.3 

de 

1048 

3 

21 

d 

1048 

32.9 

g 

2-2-2-3 

8.1 

e 
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Varieties  Combining  Locations 


Variety 


:          Drawing  Sliver    •  : 

:  U.H.M. 

Mean 

Uni-  : 
form-  : 
'ity  : 

22's 


Color  of  Raw  Cotton 


Reflectance 


Yellow- 
ness 


P7 

2.91 

7.5 

1 

31 

1 

01 

77 

493 

26 

184 

73.4 

9.9 

P8 

2.86 

8.2 

1 

29 

1 

00 

77 

490 

27 

181 

72.2 

10.3 

Pima  S-2 

2.81 

7.6 

1 

31 

99 

75 

499 

30 

179 

72.5 

10.2 

2-2-2-3 

2.60 

8.5 

1 

38 

1 

07 

77 

501 

33 

177 

70.5 

10.4 

P6 

2.84 

8.4 

1. 

39 

1. 

08 

78 

500 

34 

187 

71.6 

10.3 

P9 

2.79 

7.8 

1. 

33 

99 

74 

516 

35 

185 

71.2 

10.4 

CB  58 

2.60 

8.4 

1 

37 

1. 

03 

75 

507 

36 

174 

70.2 

10.3 

1048 

2'.  84 

7.5 

1 

39 

1. 

08 

77 

493 

29 

190 

73.6 

8.9 

Pima  S-l 

2.72 

8.5 

1. 

32 

1. 

01 

76 

527 

37 

185 

70.6 

10.7 

P3 

2.89 

8.2 

1. 

36 

1. 

04 

76 

491 

31 

192 

69.2 

10.9 

Locations  Combining  Ten  Varieties 


Drawing  Sliver 


Color  of  Raw  Cotton 


Location  : 

Tl 

El 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:    A  : 

D 

22's 

:  Reflectance 

:  Yellow- 
:  ness 

Arizona : 

Yuma 

2.77 

7.1 

1.33 

1.00 

75 

500 

28 

182 

73.0 

10.2 

Tempe 

2.85 

7.0 

1.35 

1.04 

77 

497 

28 

191 

73.6 

9.9 

Marana 

2.81 

8.3 

1.36 

1.03 

76 

507 

32 

185 

69.4 

10.3 

Safford  (Pace) 

Safford  (Curtis) 

2.73 

8.9 

1.35 

1.03 

76 

501 

33 

180 

69.9 

10.6 

Univ.  Park 

2.74 

8.4 

1.34 

1.03 

77 

504 

35 

180 

71.6 

10.3 

(Ginther),  N.  M. 

Ysleta,  Tex. 

2.82 

8.6 

1.34 

1.04 

78 

501 

35 

183 

71.5 

10.2 

Ginned  Lint                                         Ginned  Lint                                       Ginned  Lint 
U.H.M.    Mean    Uniformity 


1048 

1.41 

a 

1048 

1.20 

a 

P3 

85 

N.S. 

2-2-2-3 

1.40 

ab 

P6 

1.19 

ab 

P6 

85 

it 

CB  58 

1.39 

ab 

P3 

1.17 

abc 

P7 

85 

t! 

P6 

1.39 

ab 

P7 

1.16 

bed 

P8 

85 

1! 

P3 

1.37 

be 

CB  58 

1.16 

bed 

1048 

85 

II 

P9 

1.37 

be 

2-2-2-3 

1.15 

cde 

Pima  S-2 

84 

It 

Pima  S-l 

1.34 

cd 

Pima  S-l 

1.13 

def 

Pima  S-l 

84 

11 

Pima  S-2 

1.32 

d 

Pima  S-2 

1.12 

ef 

CB  58 

83 

It 

P7 

1.31 

d 

P9 

1.11 

f 

2-2-2-3 

81 

It 

P8  " 

1.30 

d 

P8 

1.11 

f 

P9 

81 

It 
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Micronaire 


P8 

4. 

09 

a 

P3 

4. 

07 

a 

P7 

4. 

03 

ab 

Pima  S-2 

4. 

00 

ab 

1048 

4. 

00 

ab 

P6 

3. 

95 

be 

2-2-2-3 

3. 

86 

cd 

CB  58 

3. 

83 

de 

P9 

3. 

74 

ef 

Pima  S-l 

3. 

71 

f 

Tc 


P9 

4. 

70 

a 

P3 

4. 

67 

ab 

1048 

4. 

64 

ab 

P7 

4. 

62 

ab 

P6 

4. 

57 

be 

2-2-2-3 

4. 

50 

cd 

P8 

4. 

49 

cd 

Pima  S-2 

4. 

42 

de 

Pima  S-l 

4. 

36 

e 

CB  58 

4. 

35 

e 

Tl 


P7 

2.91 

a 

2-2-2-3 

8. 

.5 

a 

P3 

2.89 

a 

Pima  S-l 

8. 

.5 

a 

P8 

2.86 

ab 

P6 

8, 

.4 

a 

P6 

2.84 

ab 

CB  58 

8 

.4 

a 

1048 

2.84 

ab 

P3 

8 

.2 

ab 

Pima  S-2 

2.81 

abc 

P8 

8, 

.2 

ab 

P9 

2.79 

be 

P9 

7 

.8 

be 

Pima  S-l 

2.72 

c 

Pima  S-2 

7 

.6 

c 

CB  58 

2.60 

d 

1048 

7 

.5 

c 

2-2-2-3 

2.60 

d 

P7 

7 

,5 

c 

Drawing  Sliver 
U.H.M. 


1048 

1. 

39 

a 

P6 

1. 

39 

a 

2-2-2-3 

1. 

38 

a 

CB  58 

1. 

,37 

ab 

P3 

1. 

,36 

b 

P9 

1. 

,33 

c 

Pima  S-l 

1. 

,32 

c 

P7 

1. 

,31 

c 

Pima  S-2 

1. 

,31 

c 

P8 

1. 

,29 

Drawing  Sliver 
Mean 


P6 

1. 

08 

a 

1048 

1. 

08 

a 

2-2-2-3 

1. 

,07 

ab 

P3 

1. 

,04 

be 

CB  58 

1. 

,03 

c 

P7 

1. 

,01 

cd 

Pima  S-l 

1. 

,01 

cd 

P8 

1. 

.00 

cd 

Pima  S-2 

.99 

d 

P9 

.99 

d 
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1961  EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Regional  Summary  of  Seven  Locations 


Drawing  Sliver 
Uniformity 


P6 

78 

a 

Pima  S-l 

527 

a 

P8 

77 

ab 

P9 

516 

ab 

1048 

77 

ab 

CB  58 

507 

c 

2-2-2-3 

77 

ab 

2-2-2-3 

501 

cd 

P7 

77 

ab 

P6 

500 

cd 

Pima  S-l 

76 

abc 

Pima  S-2 

499 

cd 

P3 

76 

abc 

1048 

493 

de 

Pima  S-2 

75 

be 

P7 

493 

de 

CB  58 

75 

be 

P3 

491 

e 

P9 

74 

c 

P8 

490 

e 

22's 


Pima  S-l 

37 

a 

P3 

192 

CB  58 

36 

a 

1048 

190 

P9 

35 

ab 

P6 

187 

P6 

34 

abc 

Pima  S-l 

185 

2-2-2-3 

33 

abc 

P9 

185 

P3 

31 

bed 

P7 

184 

Pima  S-2 

30 

cd 

P8 

181 

1048 

29 

cd 

Pima  S-2 

17  9 

P8 

27 

d 

2-2-2-3 

177 

P7 

26 

d 

CB  58 

174 

cd 
cd 
cd 
de 
ef 


Color  of  Raw 

Cotton 

Color 

of  Raw  Cotton 

1048 

73.6  a 

P3 

10.9  a 

P7 

73.4  a 

Pima  S-l 

10.7  a 

Pima  S-2 

72.5  b 

P9 

10.4  b 

P8 

72.2  be 

2-2-2-3 

10.4  b 

P6 

71.6  cd 

P8 

10.3  b 

P9 

71.2  de 

P6 

10.3  b 

Pima  S-l 

70.6  ef 

CB  58 

10.3  b 

2-2-2-3 

70.5  ef 

Pima  S-2 

10.2  b 

CB  58 

70.2  f 

P7 

9.9  c 

P3 

69.2  g 

1048 

8.9  d 
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1961  EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Yuma,  Arizona 


:  Boll  : 

Ginned  Lint            :             .  : 

:  Yield 

:  Size        :  Lint 

Seed 

:            :  Uni-     :  Micro-  : 

Variety 

:      Lbs .  Lint 

:  No.  Per  :  % 

Index 

U.H.M.   :  Mean  :  form-  :  naire  : 

To 

:      Per  Acre 

:  Pound  : 

:           :  ity      :  : 

P7 

1129 

a 

119 

35.8 

12.6 

1.36 

1.19 

88 

4 

09 

4.64 

P9 

1094 

ab 

129 

34.1 

13.6 

1.36 

1.12 

82 

3 

53 

4.70 

2-2-2-3 

1081 

abc 

132 

33.0 

12.0 

1.44 

1.19 

82 

3 

83 

4.43 

P8 

971 

abed 

120 

36.5 

12.6 

1.33 

1.15 

86 

4 

11 

4.52 

Pima  S-2 

956 

abed 

127 

34.7 

12.3 

1.34 

1.16 

86 

4 

02 

4.38 

CB  58 

911 

bed 

138 

31.4 

12.5 

1.35 

1.14 

84 

3 

77 

4.50 

P3 

909 

bed 

133 

32.7 

12.1 

1.38 

1.21 

87 

4 

14 

4.76 

1048 

890 

cd 

170 

29.5 

13.8 

1.39 

1.20 

86 

3 

95 

4.56 

P6 

831 

d 

144 

31.9 

12.4 

1.37 

1.18 

86 

4 

02 

4.58 

Pima  S-l 

797 

d 

128 

32.6 

12.2 

1.30 

1.12 

86 

3 

70 

4.36 

C.V.  15.9% 


Tempe ,  Arizona 


Pima  S-2 

1002 

a 

160 

36.1 

11.2 

1.35 

1.17 

86 

3.86 

4. 

54 

P7 

969 

ab 

145 

36.0 

11.2 

1.19 

1.25 

85 

3.95 

4. 

96 

P8 

912 

be 

150 

37.0 

11.8 

1.30 

1.13 

87 

4.06 

4. 

63 

CB  58 

904 

be 

160 

32.7 

11.5 

1.41 

1.20 

85 

3.84 

4. 

62 

P9 

902 

be 

170 

36.5 

11.3 

1.35 

1.11 

82 

3.70 

4. 

86 

2-2-2-3 

880 

cd 

161 

33.5 

10.9 

1.42 

1.16 

82 

3.90 

4. 

63 

P6 

836 

cde 

159 

31.9 

12.2 

1.36 

1.16 

85 

3.89 

4. 

62 

P3 

807 

de 

153 

32.0 

11.5 

1.40 

1.22 

87 

4.15 

4. 

83 

Pima  S-l 

779 

ef 

137 

31.7 

12.6 

1.37 

1.18 

86 

3.64 

4. 

55 

1048 

722 

f 

180 

30.2 

12.4 

1.38 

1.20 

87 

4.00 

4. 

87 

C.V.  7.4% 


Marana ,  Arizona 


P9 

597 

a 

130 

37.5 

11.9 

1.39 

1.12 

81 

3.76 

4.74 

P8 

579 

a 

123 

38.2 

11.3 

1.33 

1.14 

85 

4.06 

4.49 

P7 

556 

ab 

125 

37.1 

11.4 

3r.36 

1.14 

84 

3.81 

4.54 

P6 

542 

ab 

137 

34.0 

12.3 

1.43 

1.23 

85 

3.81 

4.46 

Pima  S-2 

514 

ab 

133 

37.1 

11.4 

1.34 

1.12 

84 

3.99 

4.28 

2-2-2-3 

500 

ab 

141 

34.9 

10.6 

1.42 

1.16 

82 

3.81 

4.63 

CB  58 

496 

ab 

136 

32.9 

11.5 

1.41 

1.17 

83 

3.93 

4.28 

1048 

468 

ab 

147 

32.2 

12.4 

1.39 

1.18 

85 

3.91 

4.57 

Pima  S-l 

439 

b 

125 

33.8 

11.9 

1.35 

1.17 

86 

3.59 

4.41 

P3 

428 

b 

133 

34.1 

11.1 

1.37 

1.16 

84 

3.76 

4.66 

C.V. 


19.6% 


1961  EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Yuma,  Arizona 


Drawing  Sliver 


Color  of  Raw  Cotton 


Variety 

:  Tt 
1 

E-, 
1 

:  U.H.M. 

:  Mean 

Uni- 
form- 
ity 

:    A  : 

D 

22's 

Reflectance 

■  Yellow- 
:  ness 

P7 

2.  89 

6.4 

1 

29 

.98 

76 

486 

24 

182 

75.0 

10.1 

P9 

2.  84 

6.9 

1 

34 

.  97 

72 

527 

33 

183 

72.5 

10.3 

2-2-2-3 

2.49 

8.2 

1 

39 

1.08 

78 

507 

34 

173 

71.4 

10.7 

P8 

2.  81 

8.5 

1 

32 

1.03 

78 

489 

25 

186 

73.7 

10.2 

Pima  S-2 

2.85 

6.9 

1 

30 

.97 

75 

497 

24 

177 

74.1 

10.2 

CB  58 

2.70 

6.9 

1 

35 

.99 

73 

504 

30 

172 

71.9 

10.3 

P3 

2.83 

6.8 

1 

36 

1.02 

75 

479 

23 

196 

70.7 

10.6 

1048 

2.76 

6.5 

1 

34 

1.01 

75 

495 

27 

183 

74.9 

9.0 

P6 

2.77 

7.1 

1 

36 

1.00 

73 

499 

28 

186 

73.8 

10.3 

Pima  S-l 

2.77 

7.0 

1 

29 

.98 

75 

516 

33 

180 

72.6 

10.6 

Tempe ,  Arizona 


Pima  S-2 

2.83 

6.8 

1.33 

1.00 

75 

497 

23 

186 

74.4 

9.9 

P7 

3.08 

5.9 

1.31 

.99 

76 

486 

25 

191 

75.7 

9.2 

P8 

3.02 

6.6 

1.29 

1.00 

77 

482 

22 

190 

74.4 

10.0 

CB  58 

2.61 

7.7 

1.39 

1.07 

76 

507 

26 

186 

71.9 

10.0 

P9 

2.92 

6.2 

1.31 

.95 

73 

515 

34 

192 

74-1 

10.2 

2-2-2-3 

2.57 

7.6 

1.40 

1.08 

77 

490 

29 

183 

72.6 

10.2 

P6 

2.79 

7.5 

1.38 

1.08 

77 

505 

32 

190 

73.6 

10.0 

P3 

3.00 

7.2 

1.38 

1.08 

78 

476 

28 

203 

71.4 

10.6 

Pima  S-l 

2.73 

7.8 

1.34 

1.06 

79 

528 

31 

191 

72.6 

10.5 

1048 

2.96 

6.8 

1.38 

1.12 

81 

491 

33 

199 

75.1 

8.9 

Marana ,  Arizona 


P9 

2.84 

7.8 

1.34 

.98 

73 

512 

38 

188 

69.6 

10 

4 

P8 

2.91 

8.7 

1.32 

1.04 

79 

493 

23 

184 

70.1 

10 

6 

P7 

2.92 

8.2 

1.33 

1.03 

78 

507 

29 

189 

72.2 

10 

1 

P6 

2.76 

8.7 

1.43 

1.12 

78 

496 

37 

183 

69.4 

10 

4 

Pima  S-2 

2.85 

7.9 

1.32 

1.04 

78 

501 

34 

178 

70.1 

10 

2 

2-2-2-3 

2.69 

8.1 

1.39 

1.05 

75 

506 

31 

177 

68.0 

10 

3 

CB  58 

2.58 

9.2 

1.37 

1.04 

75 

510 

33 

174 

67.1 

10 

1 

1048 

2.81 

7.4 

1.38 

1.04 

75 

502 

24 

195 

71.4 

8 

7 

Pima  S-l 

2.82 

8.5 

1.35 

1.01 

75 

530 

38 

191 

68.1 

11 

1 

P3 

2.92 

8.5 

1.36 

1.00 

73 

519 

36 

191 

67.9 

11 

2 
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1961  EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Safford,  Arizona  (Curtis  Farm) 


:  Boll  : 

Ginned  Lint           :  : 

:  Yield 

:  Size        :  Lint 

Seed 

:            :  Uni-     :  Micro-  : 

Variety 

:      Lbs.  Lint 

:  No.  Per  :  % 

Index 

U.H.M.   :  Mean  :  form-   :  naire  : 

To 

:      Per  Acre 

:  Pound  : 

:            :  ity      :  : 

P8 

942 

a 

114 

39.0 

12.6 

1.30 

1.09 

84 

4.18 

4.43 

P6 

903 

ab 

133 

34.5 

13.1 

1.41 

1.23 

86 

4.10 

4.44 

P7 

898 

ab 

117 

37.7 

12.4 

1.32 

1.11 

84 

4.13 

4.57 

Pima  S-2 

887 

ab 

119 

36.6 

12.7 

1.33 

1.13 

85 

4.09 

4.36 

1048 

869 

ab 

131 

33.3 

13.1 

1.47 

1.23 

83 

4.15 

4.67 

2-2-2-3 

868 

ab 

129 

35.4 

12.0 

1.40 

1.15 

82 

3.86 

4.33 

CB  58 

852 

abc 

126 

34.0 

12.2 

1.45 

1.17 

81 

3.75 

4.09 

Pima  S-l 

820 

bed 

115 

35.0 

12.7 

1.37 

1.11 

81 

3.65 

4.26 

P9 

762 

cd 

122 

36.7 

13.6 

1.42 

1.12 

79 

3.91 

4.63 

P3 

738 

d 

125 

35.1 

12.1 

1.40 

1.19 

85 

4.28 

4.42 

C.V.  9.3% 


University  Park,  New  Mexico  (Ginther  Farm) 


Pima  S-2 

761 

a 

127 

38. 

2 

1.31 

1.09 

83 

3.96 

4.47 

P8 

723 

ab 

110 

40. 

5 

1.29 

1.08 

84 

3.99 

4.38 

P7 

710 

ab 

122 

40. 

3 

1.32 

1.12 

85 

3.96 

4.55 

2-2-2-3 

709 

ab 

124 

37. 

5 

1.38 

1.12 

81 

3.78 

4.45 

P6 

685 

abc 

126 

36. 

3 

1.40 

1.19 

84 

3.89 

4.59 

CB  58 

676 

abc 

118 

35. 

5 

1.36 

1.13 

83 

3.79 

4.28 

P9 

657 

be 

126 

39. 

6 

1.37 

1.11 

81 

3.60 

4.69 

1048 

647 

be 

124 

35. 

2 

1.45 

1.22 

84 

3.86 

4.52 

Pima  S-l 

632 

be 

113 

36. 

8 

1.34 

1.12 

84 

3.75 

4.26 

P3 

604 

c 

128 

37. 

5 

1.32 

1.12 

84 

3.93 

4.62 

C.V.  10.4% 


Ysleta ,  Texas 


P6 

689 

a 

140 

37.5 

1.39 

1.17 

84 

4.00 

4 

75 

P8 

661 

ab 

107 

40.3 

1.27 

1.06 

83 

4.13 

4 

52 

Pima  S-l 

652 

ab 

113 

37.9 

1.31 

1.09 

83 

3.94 

4 

33 

2-2-2-3 

644 

ab 

130 

38.0 

1.39 

1.11 

80 

4.02 

4 

52 

1048 

618 

abc 

128 

36.1 

1.40 

1.18 

84 

4.11 

4 

63 

CB  58 

610 

abc 

133 

36.2 

1.40 

1.16 

83 

3.92 

4 

32 

P7 

569 

be 

109 

39.3 

1.33 

1.15 

86 

4.23 

4 

50 

P3 

547 

c 

131 

37.5 

1.36 

1.14 

84 

4.16 

4 

75 

P9 

543 

c 

125 

39.4 

1.34 

1.08 

80 

3.98 

4 

60 

Pima  S-2 

533 

c 

119 

39.0 

1.29 

1.08 

83 

4.11 

4 

52 

C.V.  11.7% 
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1961  EXTRA-LONG  STAPLE  REGIONAL  'COTTON  VARIETY  TEST 
Summary  of  Data 


Safford,  Arizona  (Curtis  Farm) 


Variety 

Tl 

El 

Drawing  Sliver 

A 

D 

22's 

Color  of  Raw  Cotton 

U.H.M. 

Mean 

Uni- 
form- 
ity 

Reflectance 

Yellow- 
ness 

P8 

2.72 

8.8 

1.25 

.95 

75 

488 

31 

175 

70 

0 

10 

6 

P6 

2.85 

9.2 

1.40 

1.11 

79 

505 

32 

187 

69 

5 

10 

7 

P7 

2.91 

7.9 

1.31 

1.00 

76 

499 

24 

182 

72 

1 

10 

3 

Pima  S-2 

2.77 

8.3 

1.33 

1.01 

76 

499 

36 

17  9 

71 

4 

10 

7 

1048 

2.80 

8.3 

1.42 

1.10 

77 

491 

31 

187 

72 

0 

8 

9 

2-2-2-3 

2.53 

9.1 

1.38 

1.07 

77 

503 

32 

175 

69 

7 

10 

6 

CB  58 

2.57 

8.9 

1.39 

1.03 

74 

501 

44 

170 

68 

9 

10 

8 

Pima  S-l 

2.61 

10.3 

1.32 

1.03 

78 

535 

39 

181 

68 

8 

11 

0 

P9 

2.76 

8.9 

1.34 

.99 

74 

509 

32 

181 

68 

9 

10 

8 

P3 

2.83 

9.7 

1.36 

1.03 

75 

482 

33 

186 

67 

6 

11 

3 

University  Park, 

New 

Mexico 

(Ginther 

Farm) 

Pima  S-2 

2.76 

7.8 

1.29 

.96 

74 

502 

34 

176 

72.6 

10.0 

P8 

2.79 

8.2 

1.27 

.98 

77 

499 

30 

172 

72.7 

10.4 

P7 

2.86 

7.8 

1.31 

1.01 

77 

495 

27 

181 

72.9 

10.0 

2-2-2-3 

2.58 

8.9 

1.38 

1.07 

78 

502 

40 

17  9 

70.9 

10.4 

P6 

2.94 

9.0 

1.39 

1.12 

80 

499 

36 

187 

72.3 

10.3 

CB  58 

2.55 

8.7 

1.36 

1.05 

77 

513 

39 

169 

70.2 

10.5 

P9 

2.62 

8.9 

1.34 

1.05 

79 

514 

37 

17  9 

71.1 

10.5 

1048 

2.86 

8.0 

1.39 

1.06 

76 

497 

34 

187 

73.9 

9.4 

Pima  S-l 

2.63 

8.6 

1.32 

1.01 

76 

529 

41 

184 

71.1 

10.6 

P3 

2.89 

8.1 

1.33 

1.01 

76 

495 

30 

184 

68.4 

11.2 

Ysleta ,  Texas 


P6 

2.96 

9.2 

1.37 

1.10 

80 

500 

38 

192 

70.9 

10 

3 

P8 

2.91 

8.5 

1.28 

1.00 

78 

489 

32 

181 

72.4 

10 

3 

Pima  S-l 

2.79 

8.6 

1.30 

.98 

76 

524 

39 

184 

70.6 

10 

7 

2-2-2-3 

2.73 

9.1 

1.38 

1.09 

79 

497 

31 

177 

70.3 

10 

2 

1048 

2.88 

8.4 

1.42 

1.14 

80 

485 

29 

191 

74.5 

8 

8 

CB  58 

2.63 

8.9 

1.35 

1.02 

75 

508 

46 

175 

71.4 

10 

2 

P7 

2.78 

8.7 

1.33 

1.07 

80 

484 

29 

183 

72.7 

10 

0 

P3 

2.91 

9.3 

1.36 

1.09 

80 

498 

36 

191 

69.2 

10 

8 

P9 

2.76 

8.0 

1.32 

.99 

75 

522 

39 

185 

71.0 

10 

2 

Pima  S-2 

2.82 

7.9 

1.29 

.97 

75 

501 

31 

177 

72.5 

10 

3 
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ADDENDUM 

1961  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Chillicothe,  Texas  (Dryland) 


•    Rnl  1 
.  DUXX 

:           Ginned  Lint  : 

Yield 

.   oxz  e 

•  Tinf 
.  LlXTlL 

;  oeeu 

T  Tn  i            •    Mipv  (-»_ 

U11J- —         ■     1UL1  u- 

Variety 

Lbs .  Lint 

;  No.  Per 

0/ 

:  Index 

:  U.H.M.  : 

Mean  • 

"FnTm—    •    Tia  n  t*o 

J-U-Lili^      ■     lldli  c 

!  ° 

Per  Acre 

;  Pound 

iry 

Apnln       A  AO 

1.  01 

.  88 

87  4.44 

A   1  ^ 
4  .  XO 

Austin 

1.  03 

.  85 

82  4.53 

o  .  04 

D_LXgfl  LIUabX.ex 

- 

.  99 

.78 

79  4.67 

o  .  OX 

1.  02 

.85 

83  4.68 

3  ^A 

JJC-L  Let JJXllC  XJ 

- 

1.04 

.87 

83  4.81 

o  ■  oy 

.92 

.79 

86  4.50 

4  14 

Lanka rt  57 

- 

- 

- 

.  99 

.  86 

86  4.91 

3.15 

Lookett  88A 

.92 

.81 

87  5.00 

3. 71 

N.  Star  4-11 

1.0Q 

.  81 

81  4.50 

3.61 

P.3           c;  j-pr  S4-R 
X  C*  VlltOD  LCI  ulU 

.89 

.77 
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